छऋता प्रेस, 


इलाहाबाद 


भूमिका 


इस पुस्तकें लफडीपर चमक लानेकी सभी रीतियों 
का व्योरेवार विवरण मिलेगा और मेरा विश्वास है कि 
इसके अध्ययन तथा क्रियात्मक प्रयोगसे कोई भी व्यक्ति 
चतुर कारीगर वन सकता है । 

यहाँके च्यवसायी पॉलिश करने वाले श्रपने उस्तादसे 
जो कुछ सीख पाते हैं वह केवल चाहू कार्मोंके लिए काफी 
होता है। उनके पॉलिश संयंधी उन नवीन बातोका ज्ञान 
नहीं होता जिनका पता आधुनिक खोजले लगा है । इस 
पुस्तकसे उन्हे बहुत्तसी बातें मालूम होंगी। 

शिल्पके शौकीनोंको भी इस पुस्तकसे बहुत सहायता 
मिलेगी | मुझे शिल्पका शौक बचपनसे है । इसलिये मेंने 
स्वयं कई बार लकडीपर पॉलिश और वार्निंश की है । 
इसीसे व्यवसायी न होनेपर भी, से अनुमान कर सकता हैं. 
कि पुस्तक में भारी अशुद्धियाँ बहुत कम होंगी । 

इस पुस्तकके कुछ अश श्री रामयलजीके लिखे हैं, 
कुछ मेरे । इसलिए भाषा की शेली सर्वत्र एक-सी नहीं है। 
परन्तु शिल्प संबंधी विषयोमें सापा बहुत गौण बस्तु है। 
यही समझ कर में आशा करता हूँ. कि कही “ जावेगा? कहीं 
जायगा', कहीं 'पालिश',कही 'पॉलिश', और इसी प्रकारकी 
अन्य न्ुटियों तथा विभिन्न लेखन-शैलियोंसे पाठक चिढेंगे 
नहीं । यह पुस्तक इतनी बार दोहराई गई है और प्रथम 
वारकी पांडलिपिसे इतना काट-छाँट हुआ है कि अब यह 
कहना कठिन है कि कौन-सा अंश किसका लिखा है। 
इसर्ए सब न्रुटियाँ अब मेरी ही गिनी जानी चाहिए। 
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लकड़ीपर पॉलिश 


अध्याय १ 
लकड़ीपश पॉलिश करनेके हंग 


पॉ लिशका सौोंद्य--फ्रेंच पॉलिश और स्पिरिट-बार्निश 
के द्वारा लकड़ीके सामान और अन्य वस्तुऑपर लाख 
( छाह था चपड़ा ) की एक तह चढ़ा दी जाती है । इससे 
सतह शीशेंकी तरह चमकने लगती है भौर रूफड्ठीडी 
सुन्दरता और उसके रेशे सबसे अच्छे रूपमें सामने भाते 
हैं। उसपर तैल-रंग चढ़ानेसे लक़द्ोकी चनावट द्विप जाती 
है भौर एक हृद॒तक बढ़ईकी मेहनत बेऊार हो जातो है। 
फारीगरऊे यहाँसे जब चोज्ञ आती हे तो उसपर बहुत 
कास करना वाकी रहता है। यदि वस्तुको ज्यों-का-त्यों रहने 
दिया जाय तो उसकी सतहपर घूल जम सकती है और 
डेंगलियोंके चिह्न पढ़ जानेसे चीज मैज्ी लग सकती है । 

रंग घदलना--पॉलिश करनेके पहले अकसर 
लकद़ीका रंग बदल दिया जाता है। छाकड़ोकी सतदके 
प्राकृतिक रंगको यदुरूकर दूसरा रंग ला देनेडी भक्रियाको 
स्टेन करना---णनी था स्पिरिटर्मे घुल्े रंगो द्वारा िैंगना--कहते 
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हैं। इसके लिए कोई तैयारो नहीं करवी होतो। रंग 
खकद्ीपर ऊुगा भर दिया जाता है। बहुतसे पार्नीके रंगोंसे 
लकड़ीओे रेशे ऊपर उभर जाते हैं, इसलिए पॉकिश 
करनेके पहले यह आवश्यक है कि पातीके रंगसे रंगी 
स्कड्को रेगसाकसे घिस किया जाय । ऐसा करनेसे कमी- 
कभी रंग कम हो जाता है, जौर रंगको दूसरी बार लगाते 
फी जरूरत होती है भर इसके ऊपर एक बार फिर रेशमाल 
करना होता है। आजकल प्रतियोगिता इतनी बढ़ गईं है कि 
एकसा रंग दे देने और सतइको उमका देने होसे काम 
समाप्त नहीं हो जाता; उसमें तरह-तरदकी कारीगरी करनी 
पड़ती है। मध्यम और उच्च श्रेणीके सामानमें तो 
विशेषतया यह बात लागू है। 
पॉलिश या वारनिश--लकड़ीपर पॉलिशका सर्वोत्तम 
ढंग विशेष परिस्थितियोंपर झवलंबित है । साधारणतः 
वार्निंशसे काम उत्त जाता है परन्तु कुर्सी, मेज, कोच आदि 
के लिए फ्रेंच-पॉलिश काममें काना चाहिए। इससे कहीं 
अच्छी चमक भाती है | इसके सिया तेल और सोमसे भी 
पॉलिश की जाती है। एक अगल्ले भ्रध्यायमें इसका ब्योरा 
दिखा गया है। 
शीढ़को लकड़ीसे बना हुआ सामान दी ऐसा दे 
जिसपर वार्निश काफ़ी समझा जाता है, यधपि इसपर भी 
ऋसी-कभी फ्ंच-पादिश की जाती है । फिर भी जब ठफ इस 
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छकड़ीका सामान बहुत अच्छा नहीं बना होता उसपर 
पालिश करनेका रिवाज नहीं है। अन्य लकदियोंकी तरह 
पालिश फरनेसे इसका भी सौंदर्य चढ़ जाता है। लेकिन 
चीड़के फर्निचरमें विशेष शुय उसका सस्तापन हो है। 
इससे बानिंदा करना ही उसके लिए काफी समझा जाता 
है। इस पुस्तकसें ऐसे प्रयोगॉंका उछेख है जिनके द्वारा 
काप्टकी प्राकृतिक चनावट भोर उसके रेशे प्रत्यक्ष हो जाते 
हैं और पारदर्शी तह चदाकर उन्हें अधिक सुन्दर बना दिया 
ज्ञाता है। शीशम, सागौन और अच्छी किस्मकी सभी 
लफड़ियोपर पालिश आवश्यक होजाती है जिससे थे अच्छी 
दीख पढ़ें। नौसिश्विएको इतना ज्ञान स्वयम्‌ कर लेना 
चाहिए कि क॒त्र वह पालिश करे और फव दानिश । 
पॉलिश फरने चालेको योग्यता--पॉलिश फरने 
चाल्ेको कई कास फरने होते हैं। उसके लिए यद्द काफी 
नहीं है कि जो सामान ( कुर्सो, मेजें भादि ) उसके पास 
छाया जाय, उसपर वह चमकोली, साफ पालिशकी एक तह 
चढ़ानेकी योग्यता रखता हो । उसे तरह-तरदकी लकदढ़ियों 
के रंगोंकी मिलाना दोता है और इस ढंगसे काम करना 
होता है कि सब चिटकना भौर जोड़ पालिश में छिप जायें। 
इस कामके लिए उसे रासायनिक उस्तुओं, पानीके रंगों 
कौर रंगदार पाकजिशोंके प्रयोगका शान काम में छाना 
पदता है। उसे कुछ भागोंके रंग गहरे करने होंगे, कहीं 
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गहरे रंग हलके करने होंगे या नई लकड़ीपर ऐसे प्रयोग 
करने होंगे कि लकड़ी पुरादी मान पढ़े । 

डेस्कों और सन्दूकोंपर जो पच्चोकारोफा काम रहता है 
वह अकसर सच्चा नहों रहता । ये रासायविक पदार्थों" और 
तरह-तरदकी पॉलिशोंते बना दिये जाते हैं। इसऊे लिदा 
दरवाजोंके पढ्ज्ञॉपर फूल-पत्ती आदिके तैल-चित्र बनाये 
जाते है या जहाँ ऐसे चित्र बनानेफी योग्यता रंगसाजमें 
नही है. वहाँ इसी कामके लिए. विशेष कायजपर छुपे चित्र 
काशजपरसे रूफडीपर उतार दिये जाते हैं ; था काग़ज़पर 
छुपे चित्र तरल पालिश या वानिशसे लकड़ीपर चिपका 
दिये जाते हैं, फिर इज़िज्ुलास (स्टर्जंन सठ्लीसे भाप 
किया हुआ सरेस ) से अच्छी तरह चम्तकाकर स्वच्छ 
पालिशकी एक तह चढ़ा दी जाती है। चित्र चुनते समय 
इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पीठपर छापेके 
अत्तर तो नहीं हैं। ये अक्षर सरेसके कारण सामने भो 
दिखलाई पडने लगते हैं और चित्र ख़राब होजाता है । 

पालिश करना वहुत हद तक एक कला है। अच्छा 
पॉलिश करने वाला दननेके लिए हस्त-फौशल भर शान 
की झावश्यकता है। इसमें हाथ की सफ़ाई भी चाहिए और 
भिन्न-भिन्न चस्तुओं और उनके विभिन्न प्रयोगोंको जानना 
सी श्रावश्यक है। ऐसी कुशलता छानेके लिए प्रयल और 
प्रयोग करना जरूरी है। कुछ ज्ञोग अमसे प्रोच-पॉलिश 
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करनेके ढंगका एक रहस्य समझ लेते हैं; न कि ऐसी कल्ला 
जिसमें निषुणता अभ्यास भौर शिक्षाके द्वारा प्राप्त की जा 
सकती है । 

विद्यार्थी जव इस विपयमें काम करना आरम्भ करता 
है भौर देखता है कि उसके हायसे न ठीक पॉलिश होती है, 
न चमक जाती है तो वह पालिश करनेफो रहस्यकी वात 
समझ केता है। यद्द है भी कुछ रहस्यमय । फ्रंच-पॉलिशका 
ढंग देखनेमें सरल, सुरत-सा जान पदता दे । (हाँ, हाथ 
को थोढ़ा-सा मैला अवश्य करना पड़ता हे ।) इतना 
कि कभी-कभी नोसिखिएको यह असम हो सकता हैं कि ठीक 
चीजें नही मिल्ली हैँ या उसे फाम परनेका ठीक ढज्ञ ही 
नही बताया गया | यदि वात ऐसी ही हो तो इन दोनो 
अच्स्थाओमे उसे असफलताका सामना करना होगा, लेकिन 
एक हीसरी बात भी हो सकती है, शायद उसके हार्थमें अभी 
सफाई नही आई हो। सभय है कि इन पभारग्मिक दावदोसे 
नया विद्यार्थी हृदोत्साह हो जाय। अतः बंगले पृष्ठोर्मे 
ठसवी कठिनाइयोको दूर करने और काम करनेका ठीक 
दड् बतानेका प्रयत्न क्या जायगा | सफलता उसके अपने 
प्रयासपर निर्भर है । 


अध्याय २ 
लकड़ीका रंग बदलना 


स्टेन करना--लछकड्टीऊे रंगको बदलकर उसे अधिक 
झुन्दर करने के लिए उसे साधारणत: पानोके रंगोंसे रेंगा 
लाता है । इसे स्टेन फरना कहते हैं। ऐसे रंगनेकी 
प्रक्रियोको तीन विभागोमें बॉँठ जा समझता है । 

(के) चोड़ अथवा भन्‍्य साधारण लकद़ीको रंगना 
निससे वह अच्छी फिस्मकी लकड़ी (शीक्षम, सागौन (टोक) 
झादि) लगने लगे । 

(ख) प्राकृतिक रंगकी अच्छी लकद्टीकी नकृजके लिए 
साधारण लफ़डीका रंग गाढ़ा कर दिया जाय, जेसे सी० 
पी० टीक (सागीन) को चरसा टीकऊे रंगका फर देना । 

(ग) सनावटके कामके लिए रेंगनेकों प्रक्रिया, जैसे 
छुछ विशेष काछंके रेशोंकी नकल की जाय । 

सुरुचि--ऊछ सुसंस्क्ृत लोग लकड़ीको पानीका रंग 
देनेके पक्के विरोधी हैं भोौर ते यह उपस्थित करते हैं 
कि हससे उसका रूप अप्राकृतिक हो जाता है। यद अवश्य 
सत्य है कि सभी तेलरे रंगोंसे रँंगी हुई छकदियोंमें प्राकृ- 
तिक सौन्दर्य विल्कुल ठंक माता है। परन्तु भच्छी-से 
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अरती किस्मझो लकदीका सामान चाहे वह कितना ही 
महँगा हो, कितना ही अरधा चुना हुआ और बना हुआ 
हो, जब पालिश करने वालेके दाथर्मे जञायगा तो यह 
इसपर किसी स्टेनका प्रयोग करेगा । यह स्टेन खाल 
तेल भी हो सकता है; रंगदार पालिश, वार्निश या कोई 
धानीका रंग भी हो सकता है। वह यह घाहता है कि 
छकद़ो चमक उठे और बढ़ईकी यनाई हुईं चीज आपके 
सामने सब से अच्छे रूपमें आये । जब कुर्सी-मेज बनाने 
में साधारण लकदीपर किसी भष्छी लकड्ोका परत 
चढ़ाया जाता है, तब तो स्टेन प्रायः सदा ही लूगाया जाता 
है। आजकल के नककाशीके काममें सदेव भसली ज्कड़ी 
भहीं जगाई जाती क्‍योंकि साघारण लकड़ी स्टेन करके 
घढ़िया लकड़ीडी तरद यनाया जा सफता है। नक्‍्काशीडे 
घुराने फारीगरों ने ऐसे अच्छे नमूने छोड़े हैं जिनमें पेवल 
सीन प्रकारके काप्ठोंका भयोग हुआ था। आजाज़ रंग कहीं 
भ्रधिक संख्यामें प्रयुक्त किये जाते हें और उनके भिन्न-भिश्न 
हऊकछे-गहरे मेल्र भो काम में आते हैं । 

किफ्रायत--बहुत से सम्जन अपने घरेलू, सामानके 
लिए सस्ता और साधारण ऊिस्मका काष्ठ ही अपनाते हैं 
कौर इन्हें स्टेन कराकर महँगी लकद़ियोंके रंगसे मिला 
देते हैं। यह अध्याय ऐसे ही छोगोंके लिए लिखा गया 
है। ऐसे पानोके रंग जो अपने दंगपर तो बहुत अच्छे हैं 
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परन्तु जियके लिए तेजाबों, रासायनिक घस्तुओं या खज़ार 
ढंगके यत्नोंकी आवश्यकता पढ़ती है, काममें नहीं ल्वाना 
घाहिए। ये जो काम करते हैं, इनसे कहीं अधिक सस्ते 
साधनोंसे भी वही काम हो सकता है। 

दो द्स्‍--पानीके रमोसे रैंगनेके दो ढंग हैं :-- 

(१) सतहको रंगना । 

इसमें (जैसा कि नामसे प्रकट होता है) अघुलनशीछ 
रंग अन्य चोज़ोके साथ मिलाया जाता है भ्रौर यह सिश्रण 
संतहपर लगाया जाता है। इसकी एक मोटी अपारदर्शी 
तह जम जाती है। रंग रकढ़ोके रेशेके अन्द्र दूर तक घुस 
नहीं पाता । ऐसो तह केवल बहुत सस्ते फामोपर चढ़ाई 
जाती है और इसपर विशेष विचार नही किया जायगा । 

(२) गद्दरा रंगना । 

इससें पावीफा रंग घोलके रूपमें ऊगाया जाता है । 
यह ज्ञकद्दीके रोम घुसकर उसे सतहके नीचे कुछु दूर 
तक रेंग देता है । रेंग रूकदी में दूर तक वेश कर जाय । 
यह बात उन लोगोंके लिए सर नहीं है जो इस तरहके 
कामके आदी नहीं हैं। इसमें समय बहुत छगता है। तो 
भी साधारण गहरा रंगना अकसर काफी होता है। 

धने-बनाये स्टेन--बाजारमें बने-यनाये स्टेन भो बिकते 
हैं। ३७ तरक्न अवस्थामें बिकते हैं और कुछ चूर्णके रूपमें। 
इनमेंसे अधिकांश सस्ते और टिकाऊ होते हैं। एक गैलर 
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(५ सेर) घोलसे ६० वर्ग गजु लकी रँंगो जा सकतो दै। 
छोटी-सी नसूनेकी बोतल पहले कामरमे छाई जा सकती है 
कौर चह् टीक उत्तरे तो जितना घोल चाहिए वह बाजारमें 
सुलभ रहता है। घरके चने घोलमें ऐसा आरणप्स नहीं। 
परन्तु सूखे रंगको साथ रख़नेमें अधिक सुभीता होता 
है । धोकर चनानेके लिए केवल पानी चाहिए। इस 
प्रकार इनके प्रयोगमें आसानी होती ४ और स्टेन्सिलसे 
रेखाचित्न बनाने और सजावटके लिए यह वहुमूल्य सिद्ध 
होते हैं। बहुतसे वनिया डिब्बों और पुढ़ियोमें घुकनीके 
रंग बेचते हैं । इन्हें लक्ष्द्रीको विशेष रग देनेके काममे 
लाया जा सकता है| अलवत्ता, दूसरी लकढ़ियोंढी नकुछ 
उतारने में इनका प्रयोग नद्दीं हो सकता । ये रंग चे ही हैं 
जिन्हें स्थियों सादी आदि रगनेके कामर्म क्षादी दे । 

इनके प्रचारसे कच्चे देशी रंगोंपर बढ़ा चुरा प्रभाव 
पढा है। नील और टेसुके रंग बाजार में अब नहीं मिलते 
क्योंकि इनकी त्रिक्री नही होती और दूकानदार इन्हें थोकमें 
नहीं रखते । फिर भी ये चनस्पति-रंग चहुत ठपयोगी हैं । 

स्टेनोंकी जातिया--साधारणतः स्टेनॉंके नाम उस 
तरल पदार्थके नामपर रक्खे जाते हैं जिसमें रंग घोला जाता 
है, जैसे जत-स्टेन, स्पिरिट-स्टेन इत्यादि । इन दिनों चार 
प्रकारके स्टेन काममें आते हैं--- 
(६) जल-स्टेन । ये चार प्रकारके होते हैं--- 
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(क) बुकनी वाले (कोल्वटार था ऐनिलीन से निकले) 
रंगके घोल । 

(सर) रासायनिक घोज़ । 

(ग) थे जिनमें कोई अधुलनशील रंग (साधारणतः 
कोई रंगीन प्राकृतिक मिट्टी) पढ़ता है। 

(पध) फूल, काप्ड आदिसे निकाले गये रंगका घोल । 

(२) स्पिरिट-स्टेन। यद्द स्पिरिट्से कोई शुकनी जाला रंग 
घोल कर बनता है । 

(३) लैल्-स्टेन । ये दो प्रकारके होते हैं । 

(क) चुकनी चाले किसी रंगका तेलमें घोल । 
(स) श्रधुलनशील ( साधारणतः खनिज ) रंगका 
मिश्रण । 

(४) पॉलिश या घानिंश स्टेन । पॉलिश-स्टेन स्पिरिटर्में 
चपड़ा घोजफर भौर उसमें रंग मिलाऊर बनता 
है। वानिश-स्टेन वार्निशमें रंग डालनेसे बनता है । 
विभिन्‍न स्टेनोंके शुण-दोष--घुकनी वाले रंगोंको 

'दानीसें घोलकर धनाया स्टेन (१) बनानेमें सुविधा-अनक 

होता है; (२) अधिक पारदर्शक होता है, जिससे लकड़ीके 

रेशोंकी सुन्दरता छिप नहीं जाती; (३) अधिक चटक 
होता है; (४) भपेक्षाकृत स्थाई होता है (रोशनोसे जल्द 
बदरंग नहीं होता); (५) कई सी प्रकारके रंग मिल 
खकते हैं; (६) दुः-सात रंगोंके विभिन्न मिश्रणोसे इच्दा- 
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चुसार सैकड़ों रंग उत्पञ्ञ किये जा सकते हैं; (०) खकड़ी 
में दूर तक भीतर घुस जाता है; (८) सघ्ता होता है । 
परन्तु इनमें निम्न अवगुण भी ईं--(३) खूखनेमें समय 
भ्धिक लगता है (स्पिरिट-स्टेन बहुत जल्द सूखता ६) ; 
६२) रेगमाह से अधिक रगदना पदता है (नोदे देखो), 
क्योंकि पानोके कारण लकड़ोके रेशे उभद् आते हैं; (३) 
तैल-स्टेनकी अपेक्षा जल-स्टेनका इस प्रकार पोतना ऊक्‍़्रि 
रंग सब जगह बराबर आये कुछ अधिक कठिन है; (४) 
क्षव फ्रिफायतके ज्यालसे साधारण छक्टरीपर भच्चो 
लकड़ीफी एक परत सरेप्तसे जमाई रहती दे ( विनियर 
का फाम ) तो जज-स्टेनसे ऊपरो परत ठखड़ आ समझती 
है। इसलिए ऐसे फार्मोपर स्पिटिट-स्टेन इस्तेमाल करना 
चाहिए; (५) यद्यपि स्पिरिट सैल या वानिश्न-स्टेनॉकी भपेक्षा 
शुकनी वाले जल-स्टेन अधिक स्थाई होते हैं. तो भी वे 
शप्तायनिक स्टेनॉकी अपेक्ता कहीं जल्द बद-रंग होते हैं। 
इसलिए धूपमें पड़ो लरुढ़ियोपर ( उदाहरणतः बाहरी 
दरवाजोंपर ) अऊप्तर राप्तायनिक घोज्नोंका प्रयोग काना 

पद़ता है; (६) कुछ चुकनोके रंग पानी, स्पिरिट और तैल 
सभीमें घुलनशोल दोते हैं । ऐसे रंगके स्टेनसे रेंगी और 
पॉल्शिकी रूकड्टीपर यदि पीछे कभी तैल-रंग (ऑयल- 
पेंट) या एनामेरूसे रंगने की इच्छा होती है तो बड़ी कढि- 
नाई होती है क्योंकि रंग तेलमें घुलकर ऊपर उभद 
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आता है। वस्तुतः स्पिरिटसे धोकर पहले सब पॉलिश और 
रंग छुड़ाना पढता है। फिर बचे हुए रंगको दबानेके लिए 
दो बार सादी पॉलिश करनी पढ़ती है और तब इसपर 
तैल-रंग या एनामेलसे रंगा जा सकता है । 

रासायनिक धोलोंसे बने स्टेनॉमें यह शुण होता है कि 
ये बिव्कुल पवके द्ोते हैं। ये रुकदीमें दूर ठक भीतर भी 
घुस जाते हैं । परन्तु इनमें अन्य जल-स्टेनॉंकी तरह अधिक 
समय, अ्रधिक मेहनत, झधिक सावधानीकी आवश्यकता 
रहने और विनियरके कामके अयोग्य होने के अतिरिक्त एक 
अवगुण यह है कि इनके प्रयोग से दो चार ही ( अधिकतर 
गाठे ) रंग उत्पन्न किये जा सकते हैं । फिर, कुछ रासाय- 
निक पदार्थ व्वचाकों काट सकते हैं, इसलिए उनके प्रयोगमें 
था तो बढ़ी सावधानी था रबढ़के ढस्तानोंगी आवश्यकता 
पढ़ती है । तो थी जो रंग रासायनिक रीतियोंसे आ सकते 
हैं उनके लिए जुबनीके रंगोका इस्तेमाल नहीं करना 
चाहिए. क्योकि रासायनिक घोलोसे अधिक हविकाऊ और 
सुन्दर काम बनता है। 

अघुलनशील पदाथों वाले स्टेनोंमं जरा-सा सरेस भी 
डालना पदता है। इनसे लकदीका रेशा थोडा-बहुत 
अवश्य ही छिप जाता है। इसलिए ये सस्ती लकदियोंके 
लिए ही 'एछे होते हैं। परन्तु घुलनर्शाल रंगोंके साथ 
थोढ़ा-धा अघुल्ननशील पदार्थ मिलाकर बनाया स्टेन अच्छे 
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कासके लिए भी प्रयुक्त दोता है। कुछ नुसफे भागे दिये 
जायेंगे । 

फूछ और काष्छ 'पप्रादि के फाडों-से बने स्टेनेकि बनाने 
में असुविधा होती है और उनमें जल-स्टेनॉंफी थन्य असु- 
विधाएँ भी हैं। इनका रिवाज अब प्रायः उठ गया है। 
परन्तु सारतवर्षमें अब भी, विशेषरर देद्दातोंमे, ठनका 
प्रयोग सस्ता पढ सऊता है। हल्दी ( पीला ), भॉँवला 
( काछा ), रतन-जोत ( याढा काल ), खूनवराबा 
( लाल ), किरमिन ( चटक लाल ), साजूफल ( काज्ा ), 
कुसुम या बरें ( पीला ) इस कामके लिए इस्तेमाल ऊिये 
जा सकते हैं । 

स्पिरिट-स्टेनमें विशेष युण यह द्वोता है कि यह बहुत 
शीघ्र सूखता है। इनके प्रयोगसे एक दिन में ही पॉलिश 
का काम तैयार किया जा सऊता है। मरम्मतके कार्मोर्म भी 
इसी कारण ये विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। स्पिरिट्से 
लकड्ीका रेशा नहीं ठभड़ता है, या चहुत कमर उभदृता 
है । इसलिए रेगमालसे वहुत रगढ़ना नहीं पढ़ता । 
परन्तु चे छुकनी वाले रंग जो स्पिरिटर्म घुकनशोल होते हैं 
उतने पक्के नहीं होते मितना पानीमें घुलनशील रंग | 
स्पिरियका रंग लुकड़ीमें बहुत दूर तक घुस भी नहीं पाता है 
क्योंकि यह बहुत जल्द सूखता है । इसी कारण स्पिरिट-स्टेनके 
ज्षगानेमें अधिक हस्त-कौशल की भी आवश्यकता पढ़ती है। 
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पीछे पॉलिश करते समय भी अधिक सादधानी की आवश्य- 
कता पहती है नहीं तो रंग पॉलिशमें घुछ भाता है और 
काम चितकबरा हो जाता है । 

झकसर स्पिरिट-स्टेनमें ज़रासा चपड़ेका घोल (पॉलिश) 
मिला दिया जाता है इससे ल्लास यह होता है कि इसका 
क्गाना कुछ अधिक सुगम हो जाता है परन्तु हानि 
यद्द होती है कि स्टेन तब कुछ अधिक समय में सूखता है । 

तैल-स्टेन उन घुकनीके रंगोंसे बनता है जो तेलनमें 
घुलमशील होते हैं। यह सस्ते कार्मोके लिए ही इस्तेमाल 
किया जाता है | इसके गुण ये हैं। छूगानेमें किसी विशेष 
द्ोशियारी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह काम 
छद़कोंके या नौसिखियोंके हाथ सुपुदें किया जा सकता दै 
और मजदूरी बचती है। इनसे रेशे नहीं उभदढते, इसलिए 
बहुत रे गमाल भी नहीं फरना पड़ता । इसके अवगुण ये 
हैं। रंग बहुत स्थायी नहीं होते, यद्यपि इस बात से दिनों- 
दिन 5च्नति द्वो रदी है। जुकनी वाले रंगोंके बदले तेलमें 
भरकसर खनिज रंग भी घोले जाते हैं, जैसे ऐसफाल्टम या 
ऐसफूल्ट। ये अधिक स्पायी होते हैं । अभी पक्के तेल-स्टेन 
तीन-चार ही रंगके बिकते हैं जो अधिकतर गाढ़े भूरे 
था काले होते हैं। पीला, लाल, हरा और नारंगी रंगके 
इटेन भी बिकते हैं, परन्तु असी ये काफ़ी स्थायी नहीं बन 
सके हैं। घूप था तेज रोशनीसे रंग उड़ नाता है । बाज़ार 
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का बना-बनाया हो स्टेन खरीदनेमें सुभीता है। धरपर बने 
दैत्व-स्टेन कभी-करमी सूख नहीं पाते । 

अघुलनशील रंग और तेलसे बने स्टेन एक तरइसे 
अधिक तेल डालकर पतला किये गये साधारण तैल-रंग 
( भॉयल-पेंट ) ही हैं। ये फेचल बहुत ही सस्ते कामोंके 
लिए इस्तेमाल फिये जाते दें, क्योंकि इनसे लकड़ी फी गाँड. 
आदि दोप बहुत कुछ छिप जाते हैं। 

(नोट---तेलके स्टेनको, चाहे ठसमें फेवल् घुलनशीक 
दी रंग रहे, चाहे उसमें भघुलनशील रंग भी रहे, ऊकड़ी 
पर लगानेके १७ मिनट बाद, इस प्रकार पोंड दिया जाता 
है कि फालतू रंग सब उठ भाये। इस प्रकार उनपर पार- 
दर्शक या अपारदर्शक तद् नहीं जमने पातो है। ) 

पॉलिश-स्टेन जौर पारनिश-स्टेन घस्तुतः रंगीन पॉलिश 
या यानिंश हैं। सस्ते कार्मोझे लिए ये इस्तेमाल किए 
जाते हैं, विशेषकर पुराने फामोंे छिपु, क्योंकि उनको 
रेगमालसे जुरा घिसकर उसपर रंगीन पॉरिश या वानिश्न 
घशसे लगा देना काफ़ी समझा जाता है। 

स्टेनोंके सम्बन्धर्मे कुछ फुटकर बार्ते--ऊपर कहा 
गया है कि धूप खानेपर कुछ बुकनीके रंग फीके पढ़ जाते 
हैं। पानामें घुले रंगमें धोदा-सा सिरका मित्ञाया था 
सकता दहै--सिरकेमें रंगोंकी चर्णदानि रोकनेका बढ़ा महरव- 
पूणे गुण है । 
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घुकनीके रंगका स्पिरिट-चार्निश ( स्पिरिट्में चपड़ेका 
घोल ) के साथ मिलानेके लिए पहले उन्हें स्पिरिट्मे 
घोलना चाहिए | एक बोतल वानिंश में कितना रंग ठीक 
डोगा यह तो अनुभवसे ही जाना जा सकता है क्योंकि 
बहुत कुछ वार्निशकी अपनी विशेषतापर यह बात निर्भर 
होती है | ठीक मेत्र का रंग कमी एक ही बारमें आ जाता 
है, कभी दो या तीन बार वानिश देनो होती है। कितनी: 
चार में ठीक मेल का रंग आा जायेगा, यद्द भी करनेसे ही 
जाना जा सकता है| 
सुन्दरता और सस्तेपनमें यदि छुकनीके रंगों श्र 
बाज़ारसे खरीदे गये विशेष स्टेनोंकी तुलना फी जाय तो 
छुकनीके रंग हो कुछ अधिक भ्रच्छे बेठेंगे भौर चूँ कि अब 
इस किस्मके दो सौ से भी अधिक रंग मिलते हैं, यह 
बहुत संभव है कि अन्ततः वह खूब लोकप्रिय हो जाये ॥8 
एक ज़माना था जब स्टेन अधिकतर प्रच्छी लकड़ियों 
की नक़ल करनेके लिए सरती लकडियॉपर लगाये जाते 
थे, परन्तु अब स्टेन अनेक रंगोंके इस्तेमार किये जाते हैं 
जिममें तो कुद ऐसे द्वोते हैं जैसी कोई भी लकड़ी नहीं 
होती । ये स्टेन केचल सुन्दरता के लिए प्रयुक्त होते हैं, 
परन्तु सुन्दरता क्या है यह अपनी-अपनी रुचिपर निर्भर 
& भारतवर्ष में तो बने-बनाये स्टेनोंका प्रचार प्रायः 
है दी नहीं, ने केवल पड़ी अंग्रेजी दूकानोंमें बिकते दे । 
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है। तो भी बहुत घटक रंगका इस्तेमात ( जैसे इरा या 
बैगनो ) अ्छे कामोके लिए नहीं करना चादिएु क्योंकि 
पैसा रंग पढ़े-लिखे ज्ोगोंको अच्छा नहों छगता । 

एक ही स्टेन किसी लकदीपर कुछ रंग देता है किसी 
पर कुछ । इसलिए नई जातिकी लकड्ीपर स्टेन 
छागानेंके पहले किसी छोटे इुझढ्रेपर रंग छगाकर और 
झुसाकर देख लेना चाहिए | 

गरम स्टेन छगानेसे और क्कड़ीके सूखी रददनेपर 
स्‍्टेन क्ऊडीमें अ्रधिक दूर तरू भीतर घुस सकता है। 
खिलोनोंके बनानेमें तो भरुसर खौजते स्टेनमें उन्हें क्षण 
भरके लिए इुवा दिया जाता है । 

यदि पानी वाला स्टेन कभी इच्छासे अधिक गादा 
उत्तरे तो उसे भीगे कपड़ेसे पॉछनेपर ऋृढ रंग छूट भाता 
है, परन्तु इस काममें ध्यान रखना चाहिए कि रंग सब 
छगहसे बरात्र उतारा जाय, अन्यथा लकड़ी चितकबरी 
हो जायगी। 


एक वार गाद्ा स्टेन लगानेसे दो वार हलका-दलका 
स्टेन लगाना अधिक अच्छा दै। परन्तु जब्र तक पहलो बार- 
का स्टेन पूर्णतया सूख न जाय तब तक दुबारा स्टेन न 
छगाना चाहिए। 
यदि कुएके पानीमें चूना या स्लारापन अधिक हो तो 
३ 
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वर्षाका जल ( जिसे रोपकर बोतत्ञोंमें भर रखना चाहिए ) 
इस्तेमाल करना चाहिए । 

जल-स्टेन बनानेका नुसखा--(१) जब आप 
बाज्ञारमें रंग खरीदने जायेंगे तत्र आप देखेंगे कि डिब्बों 
पर अकसर तरह-तरहके फ़्ेंसी नाम लिखे रहते हैँ जिनसे 
पता ही नहीं लगता कि वे धस्तुतः कौनसे रंग हैं, परन्तु 
किसी भी बड़ी दूकानसे ऑडर करनेपर निम्न रद्ज मिल 
सकते हैं । इनके नाम प्रायः सर्वमान्य हों गये हैं भोर 
इसलिए फ़ेंसी नामोंके साथ-साथ ये नाम भी बहुतसे डिब्बों 
पर रहते हैं । यदि ये ही रज्ञ न मिले तो जो भी रद्द मिले 
उससे फालनू लकड़ीको रज्धकर और पॉलिश फरके इसे 
घूपसें रखकर जाँच करनी चाहिए। आधे भागको दफ्तोसे 
ढक दिया जाय तो और भी अच्छा है। इससे कुछ दिनो 
पता चल जायगा कि कोनसा रज्ञ कहाँ तक पक्का है । 

निम्न रह्लोंफी आपसमें मिलाकर ग्रायः कोई भी रह 
उत्पन्न किया जा सकता है। ये सभी रज्ञ पानोमें घोन्कर 
स्टेन बनाने लायक अच्छे हैं । 


महोगनी फ़ास्ट रेड श्ररेज् थाई, 

महोगनी फ़ास्ट घराउन स्कार्लेंट २ आर, थी, 
वालनट ओऔन एम, एक्स, क्रिस्टद्स 
विसमार्क ब्राउन मेयिलीन ब्लू २ वी, 


ब्लैक निश्रोसीन ने. फ्यूकिन मैजेन्टा आर, टी, 
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येलो ऐसिड एच, एम. चॉयलेट हे दी. पी. एन, 

घुसखेझा एक नमूना निम्न है--- 

सूखी घुकनी (रड्ज की) २ से ५ तोला-तक 

पानी ,खीलता हो तो भच्छा) . ५ सेर 

घपिरका थ्राधा बोतल 

(२) यद्वधि सरेस भी ढालना हो तो उपरोक्त नुसखेमें 
सिरकाके बदले थोड़ा सरेसका गरम घोल्ल डालना चाहिए ( 

३) कुछ लोग छुकनी वाले रघ्लोंसे बने स्टेनोम पेसे- 

टिक ऐसिडके बदले कॉस्टिक सोडा डालते ह। परन्तु 
कॉस्टिक सोडाके बदले पंटिसियम चाइब्रोमेट डालना अधिक 
अच्छा है) ५ सेर स्टेनमें एक ओस बाइक्रोमेट काफ़ी 
ड्ोगा । 

नमूनेके लिए दो नुसखे नीचे दिये जाते हैं । 


तमखुही ( तंबाकूके ) रंगके लिए 
नेपथल येलो ई आउंस 
पोटेसियम वाइक्रोमेट चुद अउंस 


पानी ( खूब गरम ).. १ गैज्ञन (४ सेर) 

इससे पहली पुताई करो । सूखनेपर रेगमारू करो 
भोर राइनसे पोछो । तव 

वबारूनट नासक रंग १३ आउंस 

महोगनी चाउन हे आउंस 

पानी ( खूब गरम ) ई गेलन 
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का घोक्त बनाकर हुवआरा पुताई करो । 


अखरोटी रंग 
सफ़ेद लकड़ी, चोड़, आम भादि पर ज्ञगाने के लिए 
चालनट नामक रंग १० झाउंस 
पोटेसियम बाइक्रोमेट है आउंस 
पानी ( खूब गरम ) $ गैलन 


एक बार पुनाई करनेपर जब लफ़दो सूब् जाय तो रेग- 
मालसे रगड़ो। यदि उभदे रेशोफ़े कटनेते चहाँ-बहाँ 
सफ़दी आ जाय तो समझो कि रंग काफ़ी गहरा नहीं 
घुसा था । फ़िरसे एक घुताई भ्रीर करो । सूखने दो। तव 
बारीक पुराने रेगमालसे रगड़ो | 


रासायनिक स्टेन--रासायनिक घोज्ञोंके शीशे या 
जबलपूरी मिद्दीके वरतनोंमें रखना चाहिए । यदि बनाकर 
रखना हो तो उन्हें श्रोतलोमें रखऊ़र अच्छा काग लगा देना 
घाहिए। रासायनिक घोल पुर दूसरेमें नहीं मित्राये जा 
सकते । मिलानेफा परिणाम भऊपर यही होता है हि दोनों 
रासायनिक पदार्थ एक दूसरेकी काट डालते हैं । कही लक- 
दियोपर रासायनिक घोल लगानेके पहले उनके पानीते 
भीगे कपड़े या स्प॑ंजसे पॉछु लेना अच्छा है। इससे स्टेन 
: अधिक बराबर उतरता है । नीचे, कुछ साधारण रासायनिक 
स्टेन दिये जाते दें । 
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हैनिक ऐसिड--पह कुछ खाकी झ्िये सफेद रहुका 
शूर्ण है जो ऑब्ला, ६ड़, पहुंचा, माजूफल .भादिसे 
निकलता है भौर दवाखानों या रंगफी बड़ी दुकानें 
दिकता है। इसके। पानीमें घोक्फर पदले लकडीपर 
छगाया जाता है । रुखनेपर पॉस्थिक सोटाका घोल पोता 
माता है। गाढ़ा भूरा रह जाता है, जो भिन्न-मिन्न लक- 
डियॉपर क्रिन्न-किज्न गाढ़ेपनका होता है । र'|ग पवका होता 
है। यदि एक बारके छगाने से काफ़ी गहरा रंग न चढ़े 
धो उपरया धार्यक्रम दोहराया जा रुवता है। कॉस्टिक 
सोटाके घोश्के बदले निग्न घोर जब्सर प्रयोग किया 


शाता है । 
कॉ स्टिक सोढा या पोरेश २ जाउंस 
पोटेसियम बाइकरोमेंट ४ शाउंस 
पानी १ गेलन 


नाइट्रिक ऐसिड--एक साथ नाइट्रिक ऐसिडको ४ से 
३ साग पानीमें मिलकर लक्डीपर पोतनेसे पीला रंग 
आता है । इसका प्रयोग बहुत कम होता है । 
पिकरिक ऐसिड-- इससे पीत्ता रण भाता है 
पोटेसयस परसेंगनेट--स्टेन बनानेके दिए यह बहुत्त 
अधिक इस्तेसादर्मे आाता है। यह सस्ती चीज्ञ है ( बस्तुतः 
बह वही दवा है जो कुओंमें दीशणुनाशके अभिप्रायसे डालौ 
छाती ह )। इसके रवे गइरे देरनी रंगके होते हैं। 
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इसके फीके घोलसे लकड़ियॉपर सुन्दर पारदर्शक खाकी 
था भूरा.र॑य आता है। कुछ गाढ़ा इस्तेमाल करनेसे बहुत 
गाढ़ा रंग भीआ सकता है। इसलिए सागवान, साखू भर 
शीशस आदि लकडियोंको भधिक गाढ़े रगका करनेके 
लिए भी यह काममें लाया जाता है। साधारणत: 
पोटेसियम चाहक्रोमेट ६ आउंस 
पानी १ गैलन 
से बना घोल काफ़ी गाठ़ा होता है। यदि बहुत गहरे रंग 
की आवश्यकता हो सो दो बार पुताई करनी चाहिए । यदि 
कभी रंग आवश्यकता से अधिक गद्दरा हो जाय भौर उसको 
हलकफा करना पडे तो लकडीपर हाइपोका फ्रीका 
घोल पोतना चाहिए । गादा घोल पोतनेसे परमेगनेटका 
असर बिलकुट काट भी दियाजा सकता है। हाइपो 
प्रत्येक फोशोग्राफी री दूकानमें बिकता है और बहुत सस्ती 
चीज़ है । इन दोनों रासायनिक पदाथोसे करसी-मेज़ आदि 
पर पॉलिश करने वाढोको बड़ी सहायता मिलती है, 
क्योंकि यदि विविध अंगांके रय एकही गाठेपनके न रहें तो 
उनके एफ रगका किया जा समता है। सुन्द्रताके लिए 
झकसर परमैंगनेरसे गाढा कर लेनेके वाद स्टेंमिल ( कटे 
काग़ज़ ) फी सहायताले इच्छित स्थानोंपर हाइपो लगा 
कर लकट्ठोपर वेल-बूटे या किनारी बनाई जा सऊती है। 
कॉस्टिक पोटेश और कॉस्टिक सोडा--इनसे रूकड्ीका 


ज्कड़ीका रद्र बदलना |] श्ड् 


४'ग कुछ गहरा हो जाता है । पहले टेनिक पेसिढ पोता 
ताय और तब कॉस्टिफ तो अ्रधिक गहरा रंग जता हैं 
(६ देखो टनिक ऐसिड ) | कॉस्टिकका घोल बालकी छूँची 
(भ्रश ) से नहीं लगाना चाहिए क्‍योंकि छूंची शीघ्र कड 
जाती है। मूँजकी कूँदीसे लगाना उचित होगा। 

पोटसियम बाइक्रोमेद--इससे बहुत कुछ पोटेलियम 
परमैंगनेट-सा रदड्ग आता है, अंतर केवल यही रहता है कि 
रइमें कुछ पोलापन रहता है । 

अमोनिया--तेज़ लिकर अमोनियाक्ते भापसे लमऊड़ियों 
फारड गाढ़ा हो जाता है, परन्तु यद्द मैंदगा पढता है 
( भगला जध्याय देखो ) 

तूतिया--इसके घोलसे छकड़ियाँ काली या बहुत 
गहरे रंग को हो जाती हैं । रद्ञ पक्का होता है और लकड़ी 
में दूर तक रदड्भ बदुलू जाता है। 

हरा कसोस ( फेरस सल्केट )--इससे हलका काला 
या सुरमई रह आता है | रह पका होता है और लऊडीमें 
दूर तक रह्ट! बदल जाता है | हरा फसोस खुले बरतनोंमें 
रखनेसे शाप्र खराब हो जाता है । 

अन्य जल-स्टेन--वर्ण प्रद काष्ड लादिसे स्टेन बनाने 
के लिए साधारणतः उनको पानीमें उबालऊर रह्ग निकालना 
पढ़ता है। व्योरेचार वर्णव देनेह्री आवश्यकता नहीं जान 


री 
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बड़ती । ऑँवल्ञेके काड़े के। टैनिक पेसिडके धोलकी तरह 
इस्तेमात्न करना चाहिए ( देखो पृष्ठ २१) । / 

अधुलनशील पदायोसे जल-स्टेन बनानेकी एति 
अत्यन्त सरक्ष है। एक गैज्ञन गरम पानी, सरेंसका गादा 
घोल दो-तीन भाउंस और खनिज रह्ज इच्छानुसार मिला 
कर स्टेन वनता है। इसमें अकसर घुलनशील बुकर्नी का 
रह भी ढाल दिया जाता है जिसमें रह कुछ भधिक घउटक 
हो जाय । खनिज रह्ञोंका नाम वानिंद स्टेनके सम्बन्ध में 
भन्यन्न दिया गया है । 

स्पिरिट-स्टेन बनानेका ढंग-यों तो सैऊदों रक्र हैं 
जो स्पिरिट्में घुलनशील दें, परन्तु निग्न रक्ञ स्टेन बनानेके 
ल्षिए काफ़ी होंगे । इनके विभिन्न मिश्नणोसे प्रायः प्भी 
झावश्यक रह उत्पन्न किये ज्ञा सकते हैं--- 

दबालनट आर. गाबठइन भोक 

विस्माकक ब्राउन. ब्छैक निश्नोस्तीन ढवल्यू, एन« 

औजन पुम, एक्स, क्रिस्टल्स सेथिनीन ब्छ २ वी, 

फ़्यूकिन मैजेंट आर, टी. वॉयक्षेद ३ वी. पी, एन. 

इनमेंसे कई नद्य-स्टेनॉके बनानेम भी पाममें आते दें 
( देखो पृष्ठ १८) । 

आऔसत नुसख्रा यद्द है--- 

स्पिरिय्में घुलननशीढ रह $ से ४ भाठटंस 

गरस सेमिल्लेटेंड स्पिरिट ३ गैदन 


खकदीका रक्त बदसना ] हर 


स्पिरिटकी गरम फरनेके ल्विए इसे मज़बूत चरतनमें 
भच्छी तरह थंद्‌ करके भूप या गरम पानोमें रखना 
चाहिए । 

स्पिरिर-स्टेन लगाते समय द्वाथ जदरद-जदद चलाना 
भाहिए। कहीं म्रग्मा दुबारा न पदे नहीं तो यहाँफा रहा 
शाढ़ा हो जायगा | मशको इसेशा एकदी दिल्लार्मे लाना 
शआहिए | पूर्णतया एक समान रद्े लगानेके अभिप्रायसे 
अक्सर स्प्रे-गनसे सिपिरिट-स्टेन क्षयाया जाता है। हस यंत्र 
में पंप द्वारा ददी एवा भेजी जाती 8 जिसके ज्ञोर्से स्टैन 
मद्दीन भींसी ( पूद्दी ) के रुपमें निकलता दे। इससे 
समय भी दचता है, परन्तु यंत्र सस्ता नहीं है। 

मिल्ञानेके बाद स्पिरिसस्टेनोंफी अंधेरे रफना 
शाहिए क्योकि उनका र्ग पक्का नहीं ऐता | इसी प्रकार 
स्टेन पोतनेके बाद लकद़ीको भी घँधेरेमें रखना चाद्दिए | 
ज्ञव पॉलिश चढ़ जाय तो रहः यहुत्त कुछ पक्‍के हो 
शाते हैं। 

पक गैलन स्पिरिट-स्टेनसे नरस ऊकड्ीपर एक धार 
में लगभग ४०० वर्ग फुट और कही लकड्ीपर धगमग 
७०० वर्ग फुट पोता जा सकता दे । 

कस्टेन बनानेका दंग--तैल-स्टेन धना-दनाया 
डी भोझ छेना अधिक अच्दा होगा। तेत्के अतिरिक्त इसमें 
बक्ोद् था मैपया सो अकसर पदता है। थोड़ा तारपीग 
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( वरपेंटाइन ) भी अकपर ढाला जाता है। नमूनेके लिए 
धुक जुसख्रा यहाँ दिया जाता है-- 

गाढ़ा ( प्रायः काला ) लाल रंग 


चांकनद नामक रह ( तेलमें घुलनशील ) २ आउंस 
ऑरज वाई, था श्रॉरज जी, (तल घुलनशील) १ आस 


निओसिन ब्डेक (तेलमें घुलनशील) $ श्रार्उेस 
ड्रापब्हेक और तेलका गाढ़ा मिश्रण ८ आउँस 
तारपीन ( गरस ) १ बोतब 
झलसी ( तीसी ) का पकरा तेल | बोतल 
लैपथा या बेनज़ीन | था $ गेलन 


खूब गरम पानी तारपीनके , बरतनकों रखकर तार- 
पीनके गरस करो । जब तारपीन खूब गरस हो जाय,तो 
उसमें वालनट, फ़िर श्रॉरें ल, फिर निगरोसिन और अ्न्तमें 
"फालिख ठालों । फ़िर तेल को अलग गरम करके इसमें 
डात्नों भार ढंद होनेपर नेपथारा एड अंश ढालो। शेप 
नैपथा आवश्यकतानुसार स्टेनफे पतला फरनेड्रे लिए ही 
“दोढे । इस्तेमाल करते समय बारनार स्टेनक्रे चलाकर 
अच्दी तरह मिला लेना चाहिए। ब्शसे स्टेनशे लगाओो। 
ज्ञव जम जाय ( लगानेके क्ृगभग पाव था आ्राघा घंटा 
याद परन्तु सूपनेके बहुत पहले हो ऐसा द्वोता है ) तो 
कपदेंसे पोह्ुका फालतू रद दूर कर दो। 


क्लकड़ीका रप्ठ बदलना ] 


शक 


एक गैलन सैल-स्टेनले पहली बार लगभग ६०७० 


चर्ग फुट पोता जा सऊता है । 


अघुननशोल पदाथ पड़ा तैल-स्टेन--नमनेके लिए 


एक नुसखा नीचे दिया जाता है । 
इलका कत्यई 
फच्चा सियेना 
कच्चा अंबर 
जापान ड्रायर 
तारपान 
येनज्ञोल ( ६० डिगरीऊफा ) 
अलसीका पक्का तेल 
इसो प्रकार अन्य स्टेन भी बनते है । 


वारनिश-स्टेन--(१) खनिज रद्ध पढ़ा घानिश-स्टेन-- 


वानि शमें खनिज रड्र और तारपीन डालनेसे यह थघनता है 
श्र सस्ते वाप्तोंके लिए. अच्छा है। केवल ययासंभव फपम्त 
झपारदुर्शक रज्ञोफ़ा ही प्रयोग करना उचित होगा, जैसे 
अंवर, सिय्रेना, विनीशियन रेड, क्रोमग्नीन, प्रशियन व्छ, 
थल्ट्रामेरीन ब्लू, फोबाल्ट ब्छू, डच पिंक, धरडिगरिस ओन 


( जंगारी ), रोज्ञ पिक, मैरुन लेक, मोरेज ऋोम, ड्राप 


ब्लेक इत्यादि। पीली मिट्टी (येलो कोकर ); क्ोम 


येज्री या कालिख अपारदर्शक होते हैँ। इनका प्रयोग न 


करना चाहिए। 
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रइकों ।तारपीनमें धॉटकर और कपडेसे छानकर 
वार्निशमें मिलाया जाता है । नमूनेके ्षिए एक नुसख़ा यहाँ 
दिया ज्ञाता है। अन्य रंय भी इसी प्रकार तैयार होते हैं । 


मद्ोगनी बाउन 
वार्निश $ गैलन 
डैंढाइक ब्राउन | से १ पौंड तक 
घण्ट अंबर ४ आस 
टर्पेटाइन ( तारपीन ) ू. बोतल 


(२) घुरूनशील बुकनी वाज़ा रंग पड़ा वार्निद्ा-स्टेन--- 
तेलमें घुक्ननशील कोई बुकक्‍नी वाह रंग ( या रंगोफा 
मिश्रण ) चानिशमें डालनेसे यह बनता है। पहले रंगको 
थोड़े-से गरम तारपीनमें घे/ल लेते हैं भौर तब उसे 
वानिशमे मिलाते हैं। अन्त बानिश्को कपदेसे दान जेना 

चाहिए । 

(३) पॉलिश्-स्टेन- मेथिल्नटेड स्पिरिट्से चपड़ा घोल 
कर भौर टसीमें रंग मिलावर पॉलिश-स्टेन बनता है। 
रगको रिपरिट्में घुलनशील होना चाहिए भौर पॉल्िगार्मे 
मिलानेके पहले इसे झअरूग गरम रिपरिट्में घोल शद्वेना 

“आहिए | साधारणतः नुसख़ा इस भ्रकारका दोता है-- 
मेयिल्लेटेड स्पिरिट $ गैलन 
चआपड़ा श्ट्े पाठ 
स्पिरिटर्में घुछा रंस झावश्यद्तानुसार 


अध्याय रे 


अच्छी लकड़ियोंकी नकूख 


मामूली ढंगको लऊद्गीड़ो रंग देख कोशम, सागोय 
था भमहोगनी जैसा चना देना कुछ चर्षे हुए बहुत भ्रवछित 
था यद्यपि इसका रिचाज़ भव कमर हो गया देंतो भो 
इसका ज्ञान अब भी परमाउश्यक है। नोचे जो तरक्रोग 
दी जा रही है वह कुछ काटय/धप तो है परन्तु उसपे चीड़ 
था आम भच्छठो तरह शोशम जादि फी नक़झ बनाया जा 
सकेगा । 

(१) कच्चे सिश्नेदा को पानो डाछूझर पोसो (सिप्रेव। 
फालापन लिए नारगो रंगक्रो एक मिद्टों है )। उसे 
गाहे भूरे घुझुचीकरे रंगमें मिलाकर लरुड्ीरर क्गाभो। 
कपडेके टुकदेसे उसे इतना मलो क्रि रेशम यद सोख द्री 
ज्ञाय। जब वह बिल्कुल सूखनेपर शण्रेतो उसे चढ़ी 
सावधानीसे रुकडोके रेशकफो दिशामें रगद्ो मिप्तसे रेश्ोंके 
आस-पास जो रगइऊो घारियाँ पड़ गई हों, थे जाती रहें ॥ 
लव यह तह सूख जायगो तो लझडी भ्रापन लिगयु पोजछ्चे 
रंगकी हो जायगी। मिस तरदहडों लक़ड्टीझ़े नकुझ कानी 
हो उसी तरद का ठोक रंग पैदा करना चाहिए | पहले को 
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तरह एक दूसरी पुताई भी करो परन्तु इस बार भुने सियेना 
को सरेसमें घोलकर छगाओ । सियेन्रा (बरट सिय्रेना) की 
मभात्रा कम-अधिक करनेसे इलके पीले रंलेसे गहरे लाल रंग 
तक पैदा किए जा सकते हैं। शीक्रम और सागौनकी 
लकड़ी इन सभी रहोमें मिलती है। जेसी लझद्ीकी 
नकल करनी हो उसीके दिसावसे साज्ना घठाओो-बढ़ाओ। 
पहलेकी तरह फालतू रंगको पॉंछ डालों, कनवसका एक 
टुकड़ा लेकर या पुराने रेंगमालसे ( जिसकी करकराहद 
मस्िट गई हो) उसे रगढ़ ढाल्ों श्रोर लाक तेल 
क्याओो& | फ़िर जेंसे पॉलिश करते हो, उसी तरह 
करो। थ्व यदि रंग गुंसा नहों निकले जेसा चाहते हो तो 
एक वार छाल पॉलिं रूगाओ। 

विशेष लकड़ियोंकी नक्तल--नीचे छिखे नुसखेका 
विशेष लकड़ियोंकी नकल करने के लिए ययोग होता 
है; 

(२) सफेद लड़कीफी (जैसे धीड था आमऊी लकड़ी 
को) महोगनी रगक़ा करनेके लिए पहले उसपर पोरटेसि- 
यम परमैंनमनेद्का गाढा घोज्न छगाओ (द्ेयों छझु० २१) 
सूखनेपर लकड़ी गाढे भरे रंगझो हो जागगी। दवाकों 





& साधारण कामोमें लाल तेल्न नहीं लगाया जाता । 
म्रिद्दी पोतने और रेगमाज करने के बाद दी पॉलिश किया 
न्नाता है | 


भश्छी ऊफद़ियाँफी नक़ल ] ३३ 


लक्दीपर जरद-जदद रूगाना चाहिए नहीं तो रंग सब 
जगह घरावर न रहेगा। इसे लगानेके लिए रुईसे भरी 
पोटली या स्पंजका प्रयोग करना चाहिए, परन्तु पोटकी या 
स्पंज वढा रहे । यथासंभव घोल ह्ाथर्मे न लगे। यदि 
छोटे फामझो रंगना हो तो छोटो पोग्लीसे फाम चत्ष 
जायगा । जब॒लकडी खूब सूस जाय तो इसे पुराने रेग*: 
माल से रगदकर इसपर वर्ण्य सियेनाफो बियर ( या देशी 
छराव ) में घोलकर पोतना चाहिएु। सूफनेपर इसे हलके 
हाथ रेगमालसे रगढो, ख्याल रहे कि रंग कहींसे घहुत 
घिस न जाय, तव इसपर सरेसका घोल पोतो। खूंर 
सुखनेपर हल्के हाथ रेगमाल फरो शोर तब फ़ च-पॉलिश 
करो | 
अखरोट 

(१) सस्ते कामके लिए साधारण सरेसका प्रयोग 
करो जिसमें थोड़ा-सा भूरा अस्वर नामका रंग मिला हो 
(अंबर एक श्रकारका रंगीन सनिन पदार्थ या मिट्दो है) १ 
कुछ मत्रामें इस भरे रह्वम॑ फाले या लछाऊू र॑गकी मिट्टी 
भी मिलाई जा सकतो है। इसे पशसे लगाना चाहिए 
ओर फिर चिथड़ेसे रगढ़ डालना चाहिए। जैसा र'ग 
छ्वाना हो उसके हिसावसे एक या दो छुताई की जा सफती 


है। जब सूख जाय तो वार्निश ऊुयानेले पहले सहीन रेग- 
भालसे चिकना लो | 


डर [ छकड्ीपर पॉलिण 


(२) फरशके लिए या बहुत सस्ते फ्रनिचरके लिए एक 
चवा्ट (दो बोतल) पानीर्मे एक भौंस पोटेसियम परमैंगनेट 
ओोलकर रंग यनाया जा सकता है। घोल बेगनी रंगका 
डोता है; लकड़ोीपर सूखकर गहरे भूरे रंगका हो जाता है। 

(३) भाधुनिक चुसखा, जिसमें केवल बुकनोके रुण 
डी पढ़ते हैं, यह है--- 


तमखुद्दी रंग झरगसग ३ ऑँस 
मदोगनी त्राउन रंग ५ 5 
पीला रंग की 
शंघकी रंग आवश्यकतानुसार 
कास्टिक सोडाका गाढा घोल दे भोंस 
शरम पानी १३ गेलन 


रंगोंको दस अंदाजसे न्यूनाघिक सात्रामें मिलाना 

शाहिए कि चांछित रंग जा जाय। सच नुसखा लिखना 

कठिन है, क्योकि भिन्न-भिन्न कम्पनियोंके रगोंमें ( नाम 

पक ही होनेपर भी ) अन्तर होता है । 

ओक 

ओक एक विलायती लकड़ी है जो भारतवर्षमें भी 

8 डॉपर पायो जाती है। विज्ञायतमें भारी बढ़िया फ़र- 
भोरुका बहुत बनता है। 

(१) ऐसफाल्टफो तोड़कर चूर्ण चना को | ठसे तार- 

पीनके तेक्षमें घोन्ो भोर घोन्को ककढ़ीपर लगा दो। 


छेन करनेकी रीति ] है 


खूब सोछते हैं. भौर अदश्प ही यहाँ रंगसे तर बधुरुत 
छगते ही जकद्ठीमें अधिक रंग घुस जायगा। छुछ छोग ऐमे 
स्यानॉपर पहने पतलो पॉलिश छगा छेते दें । तब शुरुगर्म 
क्षम रंग उठाने और विशेष सादबानीसे रंगनेंदी भायर्थ- 
कता हीं रहती । 

यदि फमी मूकसे गाढ़ा रंग छा जाय तो छुरन्त 
स्वच्छ चियदे ( कपड़े ) से पोंछ देनेसे यदुत कुछ फांम 
इश्क जाता है। यदि स्पिरिट स्टेन गाते समय ऐसी भूऊ 
हो तो स्पिरिट से तर करिए कपदेसे बहुत संत्ाज्कर पेछना 
चाहिए, परन्तु काम चितरुपरा न ऐने पाए । 

तैल-स्टेनॉके छगानेके पाव घंटे थाई फपदेसे सब 
फालतू स्टेन जो ठस समय तर लस्दीमे घुमा नहों रहता 
पोंछु दिया जाता है । यदि रंग इससे 'आवश्यकत्तासे दफा 
पढ़ जाय तो पहले स्टेनके सूख जानेरे घाद दुबारा प्टेन 
छगाना चाहिए। 

बुरुशोंकी सफाई--रासायनिक घोलोंको, विशेष फरके 
कार्टिक पड़े धोंलों को, साधारण छुरुशसे नहीं लगाया जा 
सकता है क्योंकि इससे वाल ख़राब हो जाता है। मूँज, 
खस, था विशेष फाइबर (कृत्रिम झूँज) के बने चुरुशका 
इस्तेमाल फरना चाहिए । यदि बिना कॉस्टिक वाद्े रासाय- 
निक घोलोंमें वालके घुरुश इस्तेमाल किए जायें, विशेषर 
यदि घोल फीके हों तो ठचित सेवासे बुरुश बहुत दिन 


डे 


७७ [ लक्षद्ीपर पॉलिश 


चढेंगे । इसके लिए काम हो जानेपर घुरुशको तुरन्त स्वच्छु 
पावीसे अच्छी तरह धोना चाहिए । फ़िर उसे पॉछऋर सूखने 
देना चाहिए और अन्तमें बुरुअके बालोंमें कोई न चिकटाने 
चाला सैल ( वेसलिन, था पैराफिन ऑयल ) क्षरान्सा 
क्वरगा देना चाहिए फिर काम पड़नेपर ब्रशकोी पहले 
कागजपर चलाकर सच तेल पोंछ डालना चाहिए ॥ 

कन्प छुरुशोंकी भी धो-पोंछकर रखना चाहिए । जल- 
स्टेन वाले छुरुश्ोंको पानीसे, स्पिरिट-स्टेन वाले चुरुशोंको 
स्पिरिस्से और तैल-स्टेन घाले छुरुशोंको मिद्दीके तेल या 
पेट्रोजसे धोना चाहिए | 

पुराने कामपर स्टेन लगाना--बहुधा यह होता 
है कि पुराने कामको किसी अन्य रंगके फ्रनिचरसे मेल 
खिलाना पढ़ता है। इसके छिए पहले ठसका सारा 
पेंट भौर पॉलिश छुड़ाना होगा। पुसा होनेपर ही 
स्टेन रेशेस पैड सकेगा अन्यथा नहीं । इसके फईं 
तरीके हैं। पहले यह काम कॉस्टिक पोटाशसे लिया जाता 
था या चूना भौर सोढासे । २ पोंड कपड़ा घोनेके सोडाको 
घाल्टी भर ताजा छुमे हुए घूनेकी गाठो कूलई ( घोल था 
मिन्नण) में मिलाया जाता है। भूँजके बुरुशसे इसे लगाना 
घाहिए । धोलको कई बार छगाना चाहिए जिससे नीचेका 
पैल-रंग नर पढ़ जाय और चाकूसे आसानीसे छुरचा 
जा सफे + जय सैल-रंग सब छूट जाय तो सोढाके घोललसे 


स्टेन करनेकी रीति ] प्‌ 


सामानको धो डालना चाहिए । सूखनेपर सतहको रेगमाक्त 
के द्वारा चिक्नाओ। इसके दाद यदि पानीके स्टेनका 
प्रयोग करो तो वह गाढ़ा हो । उसमें लिकर अमोनिया, 
कॉस्टिक सोडा या पोटैसियस बाहइक्रोमेट पड़ा रहे तो 
अच्छा होगा । यदि रंग सब जगह बरावर न आए तो छहों- 
जहाँ रग हलका जाता है वहाँ-वर्दों फिर रंग दो। या १ 

हिस्सा पॉल्शि, ३ हिस्सा स्पिरिट लो और थोड़ा-सा जाल 

या फाला अंबर सिलाकर पतला लेप बनाओ भौर जैसा- 

मेज्न चाहते हो, लानेकी कोशिश करो । 





चित्र ३--गद मराढ़ना । 
रेगमाल करनेके बाद सब गदके अच्छी तरह्द दूर 
कर देना चाहिए | इसमें छुरुकसे बढ़ी सहायता 
समिल्वती है। 


परन्तु जिस सामानको इस ढंगसे (चूने और सोढेसे) 
साप, क्या गया है उसपर स्टेन छगानेके पहले रेगमाल 


कि [ लकड़ीपर पॉलिश 


से जरूर घिसलो श्रौर जो जगह चुूने-सोढेसे जल्न-सी गईं 
डो उसपर सिरका सर दो 

रंग छुड़ानेक़ी अन्य रीतियाँ--कॉस्टिक सोडा, या 
चूना और फपड़ा धोनेझा सोढा ( इनके मिश्रणसे वस्तुतः 
कॉस्टिक सोढा वन जाता है ) के अतिरिक्त अन्‍य कई एक 
पदार्थ हैं जिनसे तैज्ञ-ंग या पॉलिश कर सख्ती है। इनके 
चुसखे नीचे दिए जायेंगे, परन्तु यहाँवर यह कइ देना भी 
डचित होगा ऊ्ि बहुत-से बने-बनाये घोज्ञ या तरल पदार्थ 
भी बिकते दें जो रंग छुड्ानेके काममें आते हैं और जो 
विशेष सुवित्राननक होते हैं । इनको पेंट-रिमूत्रर कहते हैं। 
सस्ते पेंट-रिमूतररॉंमें त्तो स्पिरिट और पेट्रोल वगैरह रहता है 
परन्तु अच्छे पेंट-रिस्ृवरॉ्मे ऐसिटोन रद्दता है। 


साधारणतः पेंट-रिस्ूवर और नोचेके नुस्तल्वेक्रे अनुसार 
चने घरेलू रंग-नाशकींके प्रयोगमें रवइ़का दरताना पहन लेना 
भ्रच्छा है । यह भी ख्याल रहे कि वे लकड्टीपर आवश्यकता 
से अधिक समय तक न लगे रहे नहीं तो छकदी फाक्ी 
हो जायगी । 

कुछ चुसखे ये हैं--- 
4--#ऑस्टिक सोढा (बढ़िया, करीब 

8८ प्रतिशतकी शुद्धता वाला) २० भौंस 

पानी १०० अआस 


स्टेन करनेकी रीति ७३३. 


मशीनें डालनेफा हछका तेछ २० भोंस 

छकड़ीका बारीक छुरादा २० श्ोंस 

सोडाको पाधीर्मे घोलो । उसमें धीरे-धीरे तेऊ डालो 
और दरादर खूब फेटते जाओो। फिर शष्छी तरह चलाभो 
कि सब एक दिज्ञ हो जाये। फिर इसमें जकड़ीफा घुरादा 
अस्छी तरह मिला दो । 

इससे रंग छुद्ानेफे लिए इसको ककड़ीपर छोप दो | 
धब रंग नरम पड़ जाय तो इस मसाले भौर रंगफो खुरच 
डाक़ो शोर तबडीको पानीसे घोडालो। संत त्फडीडे! 
सिरका मिले पानीसे थो ढालो। सिरदासे दष्चा-छुचा फॉस्टिफ 
सर जाता है। फिर एक चार स्वच्छ जलसे घोलो। 
२--फॉस्टिक सोढा ( ९८ प्रतिशत चाक्षा ) ८ पौंढ 


पानी ३ गैलन 
फपडेन्से छत्ा व्हाइटिंग ८ पींड 
स्टाघ ४ पांड 


शुसुखा नग्बर $ की तरह इसे तैयार और इस्तेमाल 


करो । आवश्यकता जान पड़ें तो इसमें कुछ अधिक पानी 
मिलाया जा सकता है । 


३--देनज्ोल ( ६० डिगरी चाला ) ४ ऑँस 
क्यूज़ेल ऑयल ३ झोंस 
मेथिल्षेटेड स्पिरिट १ ओंस 


४०--बेनज़ोल ( ३० डिगरी चात्ना ) १३ गैढून 
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ऐसिटोन २ह पाइंट 
फारबन याइ-सलफ़ाइड ह पाइंट 
पैराफिन पैज्स २ शौंस 
पहले बैनज़ोल भौर ऐसिटोन मिला लो। तब शेष 

वस्तुएं उपरोक्त फ्रममें मिल्ामो । 

७--बैनज़ोल (६० डिगरी वाह ) $ गैलन 
फ़्यूज़ेत भॉयछ $ पाइईंट 
ऐसिटोन 9 पाईंट 
पैराफ़िन पैज्स १३ भौंस 


पहले देनज़ोल और प्यूज़ेह ऑयल अच्छी तरह 
प्रिल्ञा लो। तब ऐसियेन दाज्ों भोर अस्तमें पेराद्निन पैक्स। 


६--स्टा्च ई पाइंड 
क्षास्टिक सोढा है पाइंद 
पानी ३ बोतल 


सोडाओ अ्रल्ग घोलो, स्थचको अलग। फिर एफ 
प्रिलाओ और तुपल्ला नाबर ३ की तरह इस्तेमान्र फरो। 

चेतावनी--बुसस्ता ३, ४, और ५ के पदार्थ श्रत्यन्त 
जलनशील हैं। उन्हें बनाते समय और इस्तेपाल काते 
समय आग भर चिराग़से बहुत दूर रहना चाहिए । 

पॉलिश छुड़वा--घाढ़ेकी पॉलिश छुड़नेके ज्षिए 
पहले उप्पर मेथिलेटेड शिरिट पोत देना चाहिए। नरम 
पढ़ते ही पॉलिशको खुरच डाबना चाहिए। भन्तर्मे स्पिरिट 
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से घो ढाढना चाहिए। यदि पॉलिशफो पूर्णतया छुद्ाना हो 
सो कई यार स्पिरिट्से धोना पदेंगा । 


मोम छुड़ना-मोमझी पॉकिश शुद्ानेके लिए बेन 
छीनसे धोना घौर रुगढ़कर पोंछना चाहिए । फ्रेंच 
पॉलिश की हुई घोज़ोपर अरुपर मोमझों मो पॉलिप्त को 
घाती है जिसमें फ्रेत पॉलिश अ्रधरिर दिन टिक्ले। ऐसे फाम 
को सी बेनज़ोनसे घोनेमें कोई नुक्सान नहीं दोता परयोकि 
खपद़ा घेनज्ञीनमें भ्रवुलनशोल है। 
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चित्र ४--स्टेन पोतनेका घुरुशन 
स्टेनदे। चौहे चुरुशसे पोतना चाद्िए मिसमें शंग 
स्व जगह एक-सा उतरें। 


। [ लकड़ीपर पॉलिश 


पुराने फामपर बिना रंग छुड्ाए पॉलिश--यदि 
घुराने रगे या एनामेल था पॉलिश किए कामपर केवल 
फिरसे पॉलिश करनी हो था उसे फिरसे रंगना हो झोर 
थदि पुराना रंग कहींसे चटका या उखड़ा न हो तो उसे 
छुट्टा डालने की कोई आवश्यकता नहीं । परन्तु यदि रंग 
कई जगहोंसे चटक गया हो था उखढ़ने लगा हो तो सब 
रंगको छुदा। ढालना ही अच्छा द्ोगा । 

रंगके अच्छी दालतमें रहनेपर उसे केवल बारीक रेग- 
मालसे रगड़ देना काफ़ी होगा । इसपर फिरसे रंग, एना- 
मेक्ञ या वानिंश की जा सकती है, या उसपर सादी था 
रंगीन पॉलिश घुरुशसे पोती जा सकती है। या यदि काम- 
पर पहले फ्रेंच-पॉलिश्य फी गईं हो तो हुबारा फ्रेच- 
पॉलिश की जा सकती है । 

रक्ष छड़ाना--फॉस्टिक सोढासे धोनेपर ऊकद़ी अक- 
सर बहुत काली पड़ जाती है और इसके रंगको रासायनिक 
क्रियाओंसे हलका करना कमी-कों आवश्यक हो जाता दे 
इसके अतिरिक्त नई छकड्ीपर भी कभी-कभी छोहेके मुरवे 
का दाग पढ़ जाता है या केवक पानी और हवाके कारण 
कहदी-कट्दी ज्ञकड़ी काली पढ़ जाती है। इन सब दाशोंको 
भी कभी-कभी मिटाना आवश्यक होता है; विशेष फरके 
ज्व छकड़ीको बहुत इतके रंगकी ही रखनेफी इच्चा 
रहती दै । 
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कभी-कभी किसी स्वभावतः गाढ़े रंगकी छलकड्ीको 
बनी घीज़ को हलके रंगकी लुकद्ीसे बनो घोज़ोंके साथ मेल 
खिलाना रद्दता है। पेसी दशामें कुछ लकदीका रंग इलका 
करना पढ़ता है । 

₹'ग ठद़ाने वाले घोलोँसे लकदीके रेशे उठ आते हैं। 
उनको रेगमालसे घिसकर फाटना पदुता हैं। कभी-कभी 
हस ण्यालसे कि रेशे फटनेके बदले केवल बैठ न जायें, 
लकड़ीके यूखते ही पदके पतली पॉलिश (स्पिरिट $ गैदन, 
पफेद किया चपड़ा २ पौंढ) लगा दी जाती है । इसके भी 
घूख जानेपर रेगमाल रगढ़ा जाता है । लाहसे रेशे फद़े पद 
जाते हैं और इसलिए रेगमालसे आसानीसे कट जाते हैं । 

रंग. उड़ानेवाले घोलोंके लूगानेक़े बाद लकदीको 
अवश्य अच्छी तरद्द पानीसे घोना चाहिए और उसे एक 
बार सिरका मिले पानीसे भी घो डालना चाहिए जिसमें 
लकडीमें सोडा आदिका लेशमात्र भी लगा न रह जाय 
इन पदार्थोंके रह जानेसे पोछे पॉलिश ठखडुने लगती है। 

भीचे रंग उड़ाने वाले धोलोंके कुछ नुसखे दिए गए 
हैं। किसी लूकडीपर कोई, किसीपर कोई अधिक फारगर 
होता है। साधारणत्या ऑकज़ेंलिक ऐसिढ़ वाला घोल 
ही इस्तेमाल किया जाता है । 

आऑकज़ेलिक ऐसिडसे रंग छड़ाना-किसी भी 
दुवासानेसे ऑकज़ेंजिक ऐसिड खरीदा था सकता है। यढ 


'ज८ [ लकड़ीपर पॉलिश 


श्वोंके रूपमें रहता है ॥ कासके लिए इसका यथासंभव 
गाढ़ा घोर घनाना चाहिए। गरम पानीमें श्रधिक ऑक- 
ज्ैज्विक ऐसिड घुक सकेगा । इसलिए खूब गरम ८ प्रायः 
खौलते ) पानीर्मे घोर बनाना चाहिए और उस गरमा- 
गरस ही घोलकेा लकड़ीपर लगाना चाहिए। थदि फैवल 
पानीके दागके छुड्दाना हो तो हलके घोलसे सी काम चलन 
जायगा। इसके लिपय्‌ 

ऑकज्ेज्षिक ऐसिड ८ शौंस 

पानी ३ गेजन 
काफ़ी होगा। यदि एक बारमें रंग काफ़ी हज़का न दो तो 
दो था अधिक बार उपरोक्त घोर छग्राना चाहिए । 

नोद--यदि क्कड़ीमें तेलका हाथ छगा हो तो पहले 
पेट्रोलसे धो लेना चाहिए । 

ब्लीचिंग पाउडरसे रंग छड़ाना-पहले निम्न 
घोलोंकि अलग-अलग बनाओ--- 
घोक्ष क--सोडा (सेडियम फारबोनेट) १०३ ओऔंस 


पानी २० आस 

'घोल्न ख--ब्लीचिंग पाउडर (क्लोराइड 
शऑफ़ लाइम) ७५ आस 
पानी १२ जींस 


ब्लीचिंग पाउडर पूर्णतया घुलेगा नहीं। इसलिए 
अच्छी तरह मिलानेके बाद ऊपरसे स्वच्छ घोलके दूसरे 
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यरतनमें उँदेल लेना चाहिए । फिर पदले परतनकी तलछठद 
में १९ औऑंस पानी ढालकर अच्छी तरह मिलाओ। पैठने 
दो भौर ऊपरसे स्वच्छु घोलके उपरोक्त दूसरे बरतने 
डँडेल को । अंतर थोढ़ा पानो ( करीब २ ऑँस ) तल- 
छुटमे फिर डाडो झौर अबकी घार सोखझख्ता या रेशमी 
कपढ़ासे छान छो। हस प्रकार मिक्का स्वच्छ घोल दी 
शोदक्ष ख है । 





चित्र ५--पुटीन खुरचनेका चाझू । 
बहुत रूखे कामपर पतलो पुटीन पोतकर जमने 
दिया जाता है भौर तव उसे इस प्रकारके चाद्ू 
से खुरच दिया जाता है (देखो चित्र २८) । 


घोल ग--धोल क शौर घोल ख के मिलाओ | इस 
प्रकार जो घोल मिल्लेया वही घोल ग है। इसी घोलसे 
सकदीऋझा रंग उड़ाया जाता है। 
इसके लिए किसी पुराने सशसे घोलके ऊकड़ीपर 
खगाओो । सूख जाने दो । थंतर्से स्वच्छ पानोसे अच्छी 
ते रह धो ढालो | 
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हाइड्रोनन पेरॉक्साइडसे रंग छड़ाना--यह 
दवाखानोमें बिफ्ता है। बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए 
बड़े का्सोंक्ने लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, परंतु 
दो चार दागोंके मिटाना दो तो यह उपयोगी होगा।॥ 
केवल इसे लगा दो जौर सुख जाने दो । फिर पानीसे थो 
डालो । 

काले मनुष्योंको गोरा फरने घाले फ़ेस-फ्रीमॉर्स हाइ- 
ड्रोजन पेरॉबसाइड ही पड़ा रहता है । (देखो विज्ञान-परिषद्‌ 
की पुस्तक “उपयोगी नुसख़े, तरकीबें और हुनर”, प्रथम 
भाग, मुल्य ढाई रुपया । ) 

पोटैसियम परमैंगनेटस रंग उड़ान “-पोटेसियम 
परमैंगनेटका घोर जकडीपर पोतो भौर सूख जाने दो ॥ 
इससे दाकड़ी गहरे रंगकी हो जायगी (देख पृष्ठ २१)॥ 
फिर इसपर हाइपोका यथा संभव साढ़ा घोल पोतो। 
सखकड़ीका रंग उड़ जायगा। हाइपो वचष्टी उस्तु है जिसे 
फोशेझ्राफ़र लोग प्लेट, फिल्‍म और काप्राज़ स्थायी (फिक्स) 
करनेके लिए इस्तेमाल करते हैं । 


धष्याय ५ 
इूदी-फूरी और उ5घड़ी जगहोंको भरना 


भसरनेक्ती आवश्यक्रता-नगे कामझो परीक्षा करनेपर पता 
चलेगा फि घढ़ईके चहुत चेष्टा करनेपर सी कासमें कहीं-न- 
फहीं छेद और दरारें रह जातो हैं। इनको पहले पुटीन या 
छनन्‍्य किसो इसी प्रजारक्ो चस्तुसे सर देना पढ़ेगा | हसके 
लिए एक साधारण नुसखा पहले दिया जा चुका है। 
एस विषयपर श्रव व्योरेवार विचार किया जायगा। 
तेलसे बनी पुटीच--मैंग्रेज़ी शब्द “पुटो! ही बिगड़ 
फर हिन्दीमें 'पुटीन! हो गया है । साधारणतः पुटीनसे तेल 
से बने मिश्रणोंका बोध होता है, परन्ठु हम अंग्रेज़ी प्रथाके 
अनुसार पानीसे बने मिश्रणोंको भो पुटीन कहेंगे । 
दरवाज़े आदि बड़े कामोंके लिए जितनो पुटीन हस्ते- 
माल होती है उसऊझा अधिकांश उद्ाइटिक्र, अल्नप्तीफ़े तेल 
और रज्से बनता है । इसमें (रह साधारणतः खनिन रह) 
इतना और इस अझारका पड़ता है कि पुटीन ऊूकड़ीकै रस 
की हो जाय। कुछ छोग पुटरोनमें जापान ड्रायर, या 
चार्निश मिला लेते दें जिसमें पुटीन जल सूखे । साघारणतः 
स्टेन छगानेके चाद पुटीनका इस्तेमाल किया जाता है। 
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क्षकड़ी जब खूब सूख जाय तब पुटीन लगाई जाय । पुटीन- 
का रंग रटेन की हुई लकड़ीसे यथासंभ्व म्रिदती-झुलती 
हो । रगके लिए निम्न खनिज पदार्थों का प्रयोग क्या पाता 
है। कष्या भंबर, जला अबर, कच्दासियेना, जला सियेना, 
रामरज ( येलोी ओकर ), पैनडाइक ब्राउन और कालिख । 
इनके मिश्रण से प्रायः सभी लकडियोंका र'ग घुटीनमें लाया 
ज्ञा सकता है। 
उपरोक्त पदार्थों से बनाई गई पटीन सूखनेपर इतना 
नही. सिकुडुती कि दुबारा पुटीन रूगानेकी आवश्यकता 
पढ़े । परन्तु पहली वार पुटीन रूगाते समय उसे दरारों 
और छेदोंमें खूब कसकर भरना चाहिए । यदि आावश्यक- 
तासे छुछु अधिक घुटीन लग जाय तो कोई हरज नहीं है 
क्योंकि २'ग॒ करते समय फालतू पुटीन कद जायगी। 
पुटीन लगानेके बाद अआस-पाससे सब फालतू छुटीन 
सौर तेल्के दागफो यथासंभव छुड़ा देना चाहिए। यदि 
यह सब पड़ा रद्द जायगा तो वहॉपर पॉलिश घुँधती हो 
जञायगी । 
प्लैस्ट र ऑफ पेरिसकी पुटीन--छुछ लोग प्हैस्टर 
ऑफ पेरिसकी पुटीन इरतेमाल करते दें । यद्द एक सफ़ेद 
पूर्ण है जो पादामें साननेके कुछ घण्टे बाद ही खूब कदा 
दो जाता है। इसमें फायदा यह रद्दता है कि इसपर स्टेन 
चढ़ रूबता है और इसपर थस्तर (फिलर ) का भी 
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रंग चढ़ सकता है। तेलकी पुटीनपर र'ग नहीं चढ़ 
सकता । 

प्कैस्टर श्रॉफ़ पेरिसको पुटीच बनानेके लिए प्लैस्टर 
ऑफ़ पेरिसको पानीमें हृष्छानुसार कड़ा सानना चाहिए । 
ओऔर देदों और दरारॉमें अच्छी तरह हँस कर उसकी 
सतहको लकदीकी सतद्दके चराबर कर देना चादिए। 

छेद घन्द करने और शीशा लगानेकों पुटीन-- 
कारखानोंमे. एटीन साधारणत: निम्न चुसखेसे बनती 
है। यह लकड़ियोके छेदोंके भरनेके भतिरिक्त शीशा लगाने 
के काममें भी भा सकती है । 


ब्हाइटिंग ( 'बल्ननीसे चला ) ८० पॉड 
सफेदा( _”! ) २० पॉड 
अलसीका तेल ( कच्चा ) १० पॉड 
जापान ड्रायर ७ पौंढ 
पुटीनको और नरम बनाना हो तो तेक भौर छोडुना चाहिए। 

लकड़ो की पुटीन--- 

सरेस (बढ़िया) 4 झौंस 
पानी १६ ऑस 
झकड़ीका घुरादा श्ावश्यकतानुसार 


जिस छकदीके भरना हो उसीका घुरादा इस्वेमारू 
करना चाहिए। चघुराद्ा बारीक द्वो। आवश्यकता हो तो 
उपरोक्त पुटीनमें ज़रा-सा चुकनीका रंग भी मिलाया जा 
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सकता है। यदि रंग हलका करना है| तो थोड़ी सो 
डह्टाइटिंग मिलानी चाहिए। यदि इस पुरीनके सावधानीसे 
बनाया जाय और सेभालकर लगाया जाय तो सद्दोगनी, 
अखरोट भादि बढ़ियाँ लकडियोंमें भी पघुटीन इस प्रकार 
छिप जाती है कि पता नहों चल सकता कि पुटीन कह्दाँ- 
कहाँ लगी है। 

पोतनेकी पुटोन--जब लकड़ी इतनी खुरदुरी रहती 
है कि अन्य रीतियोंसे उसके चिकना करनेमें बहुत खर्चे 
बैठेगा तो उसपर पतली पुटीनकी तह जमाकर फालतू 
पुटीन खुरच दी जाती है। थह विशेषकर रंग और एना- 
मेल लगानेके पहले किया जाता है। इसके बनानेके लिए 


घलसीका तेल १ भाग 
जापान गेलढ साइज़ ३ भाग 
तारपीन १ भाग 


अच्छी तरह मिल्रा लो। यदि जापान ग्रेह्ड साइज़ न 
मिले तो साधारण वानिंश डालो । फिर 


सफ़ेंदा ( व्हाइट लेड ) $ सांग 
इह्ाइटिंग (घलनीसे चला) ३ भाग 
अलतसीका तेल क्ावश्यकतानुसार 


मिलाकर साधारण पुटीन बनाश्रो । इस पुटीनर्म तारपीन 
आदि पड़ा तेल पतना डालो कि लेईकी तरह पुटीन 
बने । भच्छी तरद इल करो झोर लकदीपर लगाओ । खूब 


दृदी-कूटी और उधड़ी जगहोंको भरना ] द्प 


मलो भौर एक तह पुटीनकी लग जाने दो। पअंतर्म चीढ़े 
फलके चाकूसे [ चित्र २८ (१) देखो ] सब फालतू पुटीन 
खुरच ढालो । गढ़ढोंमें बेठो पुटीन न उखदने पाये, परंतु 
सब जगह रगकी तरद्द पुटीन न पुत्ती रहे । पुटोन के खूब 
सूख जाने दो । जब सूखकर खूब कड़ी हो जाय दो रेग- 
मालसे रगड़ो । 

कभी-कभी ऐसी कड़ी पुटोनझो भावश्यकता पड़तो है 
जिसे पीछे पत्थरसे रगड़ा जा सक्रे। यदि ऐसो पुदीन 
चाहिए तो कुछ दाइटिंगके बदले प्यूमिस पत्थरका बारीक 
चूर्ण डालो । 

शीघ्र सूखने वाली पुटीन--जब्र पुटोन लगानेके 
घंटे-दो घंटेके भीतर द्वी रंग या वार्निश फरनो रहती है तब 
सफ़ेदा (व्हाइट लेड) और जापान गोल्ड साइज़से पुटीव 
चनानी चाहिए। दो चार दूँद तारपीन भी डाल दिया जाय 
तो पुटीन और भी जल्द सूखेगी, परस्तु तव वह हतनी 
डोस न जमेगी। 

तुरन्त सूखने वाली पुटीन--फेंच-पॉलिश करने वाले 
जो हूटो-छूटी जगहोंकी मरम्मत करनी और दुबारा पॉलिश 
करनी भी होती है। उसे शीघ्र ही ज्ञात हो जाता है कि हूटी 
हुईं जगहोंको इस भकार भरना कि वह तुरन्त सूखे 
श्रावश्यक है और लाभदायक है। फिर पुटीन ऐसी हो कि 
यदि रंगके दिषयमें छुनाव ठीक किया जाय तो पॉखिशके 


प्ू 
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बाद इस भरी हुईं जगहदको लकड़ीसे अत्षग करके पहचान 
द्वेना कठिन हो । 

यह भी सम्भव हैं कि पॉलिश करनेवालेफो ऐसी 
लकडीके सामानपर पॉलिश करनी पढ़े जिसपर से ऊपरी 
परतके इुकड़े कहीं-कहीं टूट धए हों और दरार, चोट या 
लकदीमें जरा हुआ निशान हो | उसे किसी ऐसी घीज़की 
ज़रूरत है जिससे ये सब अधगुण दूर हो जाये, समय 
थोड़ा लगे और फिर घह एक दम पॉलिश शुरू कर सके। 
इस पैरामें ऐसी ही वस्तुओंके विषयमें ज्िखा जायगा । 

दोशियार बढ़ईकोी अपने सब जोड़ ठीक बिठाना 
वाहिए, कील और पेंच इस ढंगपर लगाना चाहिए कि 
उनके सिरे लकडीमें छिपे रहें (दीख न पढ़ें) भौर उसमें 
दिद्व न रहें, न द्रारें बिन्‍्हें भरना पड़े। परन्तु उसे ऐसी 
लकड़ी घढ़ी कठिनाईसे मिलेगी जो इन दोनोंसे बरी हो और 
न इस बातकी गारंटी है कि भूल-चूक न होगी जिससे न 
छेद रहे, न छकड़ी चटके, न फटे । वह ऐसे मिश्रणका 
स्वागत करेगा जो उसकी भूल-चुकॉंको भर दे भर सदाके 
लिए दूर कर दे । 

नया सामान बनाते समय मिख्रीको इस प्रकारकी 
चीज़ फी विशेष आवश्यकता नही, परन्तु उन लोगेंके लिए 
यह वरदान है जिन्हें मरस्मत करके भौर पुरानी कुर्सी- 
मेनोंपर पॉलिश करके ही आजीविका कमाना दोता है। 


हृटटी-फूटी और उधड़ी जगहों को भरना ] ६७ 


उन लोगोंके लिए भी यह उतना ही आवश्यक है 
को साधारण चीड़के बक्‍सों या अन्य सस्ती ऊकड़ीसे उप- 
योगी या जारायशी सासान बनाने चले होँं। हस प्रकारकी 
लकदीमेंसे ऐसी लकड़ी खोज निकालना कठिन है और 
इस तरद काटना श्रसम्भव है कि कोई कील या पेंचका छेद 
या दरार दिखलाई न पढ़े । 





ही. # 


हर / 


$ कि ५ हा 
ही 
। 









धर कम कर रे 
5८ । , 2 ह पा 
(8 227 ०0६ ५/20:.5:27*++९॥ | 
न 
ढ़ म5' 
पट 
चित्र ६--ग्रोल पोटली। 


बढ़े का्मोंपर पॉलिश लगानेके लिए फलालैनकी 

पोटली सुविधाजनक होती है। इसे बनानेके 

लिए ढेढ्‌ इंच चौढे भौर काफ़ी रंचे फलालैनके 

इकडढेके लपेटकर पोटली घनानी चाहिए | ऊपर 
से इसे तागेसे बाँध देना चाहिए । 


कुछ लोग मोम जौर रालका मिश्रण इस्तेमाल करते 
हैं, परन्तु इससे अधिक भ्रच्छझी नीचे बतलाईं क्लाहकी 
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पुटीन पढतो है । राल और सोमका मिश्रण सूखनेपर सदैव 
सिकुड जाता है और दरारों और पेंचोंके सूरोखोंकी जगह 
तह टूट जाती है। यदि पानीके रगसे रँगने या पॉलिश 
देनेके पहले इसे ऊकडीपर लगाया जाय तो जहाँ-जहाँ यह 
लगा होता है वहाँ इसके चिकमेपनके कारण रंग अच्छी 
तरह नहीं चढते भौर २॑|ग चितकबरा हो जाता है। मोम 
और रालमें बहुत अधिक तरहके र'ग भी नहीं पड़ते हैं 
इसलिए इसके इस्तेमालसे कई रंग नहीं आ पाते । 

सुहर करनेकी लाहको मैसे कई रज्ञोंकी बत्तियाँ होती हैं 
डसी तरह लाहकी पुटीन भी बच सकती है। थोड़ा-सा ध्यान 
देनेसे लकडीसे मिलता-जुलता रंग चुना जा सकता है। 
यह पिकुडकर बेठ नहीं जायगा; इसकी सतह बराबर 
शएुक-सी रहेगी ओर उसपर पॉलिश अच्छी तरह लग 
सकेगी | इसी विशेषताके कारण वह मोम भर रालके 
मिश्रणसे कहीं अच्छा बैठता है| रंगोंका जितना भी मे 
होगा उत्तनी ही इसकी उपयोगिता अधिक होगी । इसलिए 
कई रज्लॉकी बत्तियाँ साथ रखनी चाहिए । 

लाहकी पुटीन बनानेके लिए लकड़ीके दो हुकड्रोपर 
जो ८/५ इंच सोटे, १५-१८ इश्य लम्बे भौर £ इज्च चौड़े हों 
रन्‍दा कर लो। एकको पेंचोंके द्वारा वेज्नपर कस दो। 
ध्याज्ञा भर चपड़ा लो, उसे किसी टोन या लोहेके बरतनमें 
रखो । चायका चम्मच भरकर चूर्ण किया हुआ राल 


हूटी-फूटी और उघड़ी जगददोंको भरना ] ६६ 


€ रजन ) उसमें मिला लो । सुपांदीके बरावर मधुमक्खीका 
मोम डालो भीर एक चायके 'चम्मचके वरावर चूर्ण किया हुआ 
ल्लेमनक्रोम ( या इच्छानुसार अन्य रंग ) | इस मिश्रणकों 
गरम करो यहाँ तक कि सब पिघल जाय । अच्छी तरह 
घुल-मित्त जाय इस अभिप्रायले लकदीसे चलाते रद्दो, 
और वेच्चमें जो लकड़ीऊझा तख्ता कसा है उसपर थोड़ासा 
पिघला हुआ मिश्रण डाल दो। चाकूसे उसे एुक जगह कर 
हो । हाथसे दुधा-दवाकर उसका चेलनाकार पिंड बनाओ ओर 
नरम रहते हुए द्वी दोनों तख्तोंके बीचमें बेलकर नत्तियाँ 
बना लो | यदि ऊपर छा तख्ता आगके सामने रखकर गरम 
रखा जाय तो सफलता अधिक होगी । इस वातका ध्यान 
रहे कि मिश्रण बहुत गर्स न दो जाये । उबलनेसे तो यह्द 
बिल्कुल ही ख़राव हो जाता है। चघत्तियाँ गोल बनें इसके 
लिए कुछ अभ्यास्की आवश्यकता है । 

सूखे खनिज रंगोंके मिलानेसे भिन्न-भिन्न रंगॉकी 
थत्तियाँ बनाई जा सकती हैं। पहले हलके रंगोंकी बत्तियाँ 
बनाई जायें, फिर गहरे संगोंकी। यदि गहरे रंगॉकी पहले 
बनाई गई तो वह रह बतंनोंमें चिपट जायगा और रह़को 
यादमें हजका रखनेमें बहुत कठिनता होगी । 

लाहकी धपुटीनका उपयोग--छाहकी पघुटीन प्रयोग 
करनेके लिए धातुके एक चपटे हुकड्ेकी आवश्यकता है जो 
घुक बार गरम करनेपर कुछ देर तक गरम रह सके। 
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पुरानी घिसी हुईं ६ इच्बकी चपटी रेती जिसमें पकढ़नेके 
लिए बेंट लगा हो इसके लिए ठोक रहेगी । पत्थर या पत्थरके 
पदहिए (आइंड स्टोन ) पर घिसकर रेतो की नोकसे 
१-१३ इच्ध तककी दाँती घिस डालना ठीक होगा । जब 
किसी दरारको या किसी पेंच या कीलके सूराखको भरना हो 
तो पहले जकड़ीके मेलकी बत्ती चुनो। लकडीके चादमें 
पानीके रह्से रेंगना भो होगा। इसलिए यदि ऐसा रह्न 
लिया जाय बिसमें लकड़ीको रंगना चाहते हो तो और भो 
अच्छा है। यह मिश्रण रेंगा नहीं जा सकता। इसलिए 
पहलेसे ही ठीक रंगकी बत्ती लेनी होगी | ज्ञोहेको गरम करो 
और उसे दाहिने हाथमें रक्खो । दूसरे हाथसे उसपर बत्ती 
दवाओ। लछोहेको टेढ़ा रक्खो जिससे बत्ती नरम होफर 
सूराख या जोढ़में भर जाय । लोहेके गरम रहते-रहते 
उससे जितना भी सिक्रण अन्दर हूँसा जा सके, टूस दो । 
जब ठंडी हो जाय तो सतहको तेज़ रेती या चाकूसे छील- 
कर बराबर कर छो और फिर रेगमालका प्रयोग करो | 

यदि चोट खाकर छकडी कहीं सतहसे नीचे बैठ गई 
हो तो उसे ऊपर उठा सकते हो। जहाँ यद्द किया जाय 
वहाँ लादकी पुदीनका श्रयोग भधिक उपयुक्त होगा, या चोट 
खानेसे जो गद्ढा पड़ गया हो उसमें स्पिरिट सर लो और 
काग जगा दो | सब स्पिरिट जलकर चुक जाय इससे पहले 
हो फूँकसे उसे बुका दो जिससे लकढ़ी न जज इठे। 


हृदी-फूटी और उघड़ी जगद्दोंको भरना ] ७३ 


साधारणतया चोटकी जगह ऊपर उठकर यरावरमें आ 
जायगी | यदि चोट अधिक तजगी हो तो एकसे अधिक बार 
ऐसा करना पड़ेगा । इस रीतिसे किसी भी तरहकी चोट- 
से पड़े दाग हीक किए जा सकते हैं। हलऊी घोट दो तो 
उस जगह जरा-सी स्पिरिंट लगाकर उसके पास गरम 
खोहा लानेसे चह स्थान उभरकर वराबर जा जायग्रा 

यदि विनियरमें फफ्ोले पढ़ गए हो तो कई छोटे-छोटे 
योल घूराख करो या सोधी फाँके करो । उनमें थोदी-सी 
स्ताहडी पुटीन भर दो भौर गरम लोदेसे दवा दो। यह 
इससे कहीं अच्छा है कि उसे उघेड्टो, उसके भीचे गरम 
सरेस रकखो और घड़े भारो वज़नसे दवा डालो। लाहकी 
पुटोनके इस्तेमालसे समय भी बहुत कम्त लगेगा। की 
या पेंचसे चीज़ जेंसे बैठी रहती है, इसी तरद इस 
पुटीनसे विनियर चिपका रहेगा। 

बहुत रंगोंमें रेंगा हुआ सोम भी उपयोगी सिद्ध 
होगा । यदि कहीं बहुत बारीक दरार हो या ' जोड़ ठीक नहीं 
बेटा हो या जहाँ लाहकी पुटीन ही पूरी-पूरी नहीं भरी जा 
सकी हो वहाँ मोमसे भरकर ठीक किया जा सकता है। 
ऊपर लिखे ठंगपर इसकी भी रंगीन यत्तियाँ बनाई जा 
सकतो हैं और इसके भरनेका ढंग भी वही है, परन्तु 
झधिक नरम होनेके कारण यह बहुत बारीक दरारोके 
किए झषिक उपयोगी है । 


अध्याय ६ 
अरु्तर 


अस्तर--लकड़ीपर स्टेन लगाने और रेगमाल, करनेके 
बाद उनके असंख्य छोटे-छोटे रंध्रोंको भरनेके लिएे फोई 
मिट्टी या अन्‍य पस्तु लगानी पड़ती है। सभी लकड़ियोमें 
शेशे और कोष (सेल) होते हैं। जब घुक्ष जीवित रहता है 
तब इन कोषोमें जल, रस या रजन भरा रद्दता है। जब 
लकड़ी काटकर सूखनेके लिए रख दी जाती है तब ये फोष 
खाली दो जाते हैं और उनमें केवल हवा रह जाती है। 
जो कोष ऊकड़ीकी सतहपर पढ़ते हैं वे हमें नन्‍हें-नन्‍्हें 
रनन्‍्प्रके रूपमें दिखलाई पड़ते हैं । कुछ लकड़ियोंर 
(जैसे सागौन, मद्दोगनी, अखरोट) आदियमें ये रंध रुछ बढ़े 
दोते हैं । धने रेशेकी ऊरकड़ियाँमें (जेसे शीशम, जामुन, 
साखू , आदिम) ये रंश्र बहुत छोटे होते हैं । इन रंध्रोंको 
भरनेकी आवश्यकता पढ़ती है । 

इंधोंको भरनेकी क्रियाको उत्तरी सारतवर्षें अस्तर 
फरना कहते हैं। अस्तर फ़ारसी दाव्द है जिसका अर्थ है 
नीचेकी तह, या दोहरे फपदेमें नीचेका कपढ़ा | इसलिए 
अस्तर दाब्दके श्रयोगसे ऐसा बोध ट्टोता है कि पॉल्षिशके 


असछ्तर ] . छइ 


नीचे फोई दूसरो तद्द फैला था बिछा दी जाती है। परन्तु 
बात ऐसी नहीं है । 

अंग्रेज्ञोमं इसी क्रियाको 'फ़िलिझ' कहते हैं जिसका 
अर्थ ही 'भरना' है। भरनेवाले मसालेको 'फिल्लर' फइ्टते 
हैं, जिसका अर्थ है 'भरनेवाला! । इसलिए ये दाब्द- 
अधिक उपयुक्त हैं । 

तो सी हम इस पुस्तकर्में अस्तर शब्दका ही प्रयोग 
करेंगे । अभिप्नाय और करनेके ढंगको जान छेनेपर पाउकको 
कोई फठिताई न होनी चाहिए, क्रियाका नाम चाहे कुछ 
भीहो। 

अस्तर करनेके मसाले (फिलर) दो प्रकारके होते हैं, 
लेईकी तरह गाढ़े और तरर। गाढ़े मसाले साधारणतः 
अधेपारदशंक, परन्तु कभी-कभी अपारदर्शक दोते हैं। तरल 
मसाले सदा पारदशंक होते हैं । गाढ़े मसाले खुले रेशेको 
छकड़ियॉपर लगाए जाते हैं। तरल मसाले साधारणतः 
घने रेशेकी रऊकड़ियोपर लगाए जाते हैं । 

अस्तर करनेका अ्रभिप्राय यह है कि लक्कड्ीके सब रंप्र 
भर जाये जिसमें पॉलिश था धार्निश उनमें न घुसे । यदि 
अस्तर न किया जाय और लकटीपर पॉलिश या वानिंश 
लगाई जञाय तो रेशॉपर की पॉक्षिश ऊपर ही रहेगी, परन्तु 
फोषोपरकफी पॉलिश अन्दर घुस जायगी । जहाँ पॉलिश. 
मसीतर चली ज़ायगी वहाँ चम्रक नहीं आएगा। यदि बार- 
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बार पॉलिश लगाई जाय तो चम्रक तो सब जगह आ 
जायगी, परन्तु लकड़ी कहीं ऊँची, कहीं नीची हो जायगी- 
'डसपर छोटी-छोटी जहरें-सी दिखलाईं पढड़ेंगी। हाँ, यदि 
-ीच-बीचमें कई बार रेगमाऊरू करके उभरी पॉलिशको बार- 
सार काट दिया जाय तो बात दूसरी है। तब अच्छी पॉलिश 
झा सकती है। यह भी अस्तर करनेका एक ढक्क है और 
पैसा कभी-कभी किया भी जाता है, विशेष कर घने रेशे 
की छुकढ़ियोंपर, परन्तु पैसेकी और समयकी बचतके 
श्यात्से अस्तर कर लेना ही ठीक होता है । 

परन्तु अस्तर यथासंभव पूर्णतया पारदर्शंक हो जिसमें 
छकड़ीकी स्वाभाविक सुन्दरता छिपने न पाए । 

बढ़िया काममें स्टेन करनेके बाद अस्तर किया जाता 
है। परन्तु सस्ते काममें स्टेन भौर अस्तरको एक साथ ही 
ब्गाया जाता है । ऐसा करने से स्टेन बहुत दूर तक तो 
नहीं घुस पाता, परन्तु जितनी दूर भो यद्द घुसता है वह 
सस्ते कामोंके लिए काफ़ी है । 

अच्छे कार्मोर्मं अस्तर करनेके बाद होशियार क्रारीगर 
भ्रवद्धंक-ताल ( मैगनिफ़ाइंग ग्लास या आतिशी शीज्षा ) 
'से ल्कड़ीको देख लेते हैं । यदि वे देखते हैं कि रंध्र टीक- 
से नहीं भरे हैं तो उसपर एक वार फिर अधिक सावधानी- 
'से भस्तर करते हैं। 

अस्तर लगानेकी रीति--अस्तर वनानेके सुसखे 


जखस्तर ] कण 


भकऋ्रागे दिए गए हैं | पहले उनके लगानेकी रीति बतलाई 
सायगी । 

जस्तरमें भावश्यक्रतानुसार रक्ष॒ मिल्राओो बिसमें यह 
खकड़ो (स्वासाविक या स्टेन की हुई) के रंगकी हो जाव । 





सिन्न ७--नुकीली पोहली। 
कोने-अतरे वाले कार्मोके लिए नुकीली पोटली 
चाहिए। इसके बनानेकी रीति आगामी दो चित्रों 
में दिखलाई गई है । 


फिर भस्तरमें बैनज्ञीन या पानी (जेसी इसकी वना- 
चट हो, आगे देखो) हतना डालो कि यह गाढ़ा ही रहे, 
परन्तु ख्शसे लगाया जा सके । यह बहुत आवश्यक है कि 
अस्तर न बहुव ढीला हो और न बहुत गाढ़ा । इसलिए 
अस्तरको पहले लकड़ीके किसी छिपे सागपर या उसी जाति 
को लकड़ीके एक हुकड्ेपर ऊंगाकर देख लो । चने रेशेकी 
सखकड़ियोंपर पतले मसालेको आवश्यकता दोठो है , खुले रेशे- 
की क्कट़ियोंपर गाद़ेकी । 
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कड़े अशसे अस्तरके मसालेको ज्कड़ीपर कगामो भौर 
अच्छी तरह रगढ़ो । पहले इसे रेशोंकी दिशामें लगाओो 
और फिर रेशोंके आर-पार (देखो चिकन २० और २१) । यदि 
भसाला अच्छी तरहसे रगढ़ा न जायगा तो लकड़ीके कोर्षों 
(रन्धों) में यह घुस न पाएगा, उनमें हवां ही भरी रह 
जायगी । जब भसाला ठीक गाढ़ा रहता है तब यह ल्कद़ीके 
रंम्ोंमें बढ़ी आसानीसे घुसता है और र भ भरते चले जाते हैं । 
अस्तर लगानेके कुछ मिनट बादु वह जम-सा जाता 
है और उसकी तरर रहनेवाली झलक मिट जाती 
है । उस समय उसे पोंछ डालना चाहिए। इसके लिए 
ढकड़ीका घूआ या छच्छा [एकसेलसियर, चित्र २८(२)देखो] 
या बोरे या घोडेकी दुमके वालका इस्तेमाक करना चाहिए ॥ 
ब्कड़ीके रेशोंके आर-पार ही हाथ चत्नाना चाहिए और 
सो भी इस तरद्दट कि गड़्ढो और रन्ध्रोमेंसे अस्तर उखडने 
न पाए, केवल फालतू अस्तर ( जो रूकडीके रेशोंके ऊपर 
हो) साफ़ कट जाए । यदि फालतू अस्तर लगा रह जायगा 
तो पॉलिा इुंघढठी आएगी। इसके बाद जकड़ीको कपड़ेसे 
भी पोंछ दिया जाता है। ऐसा कर देनेसे पीछे रेगमालसे 
खधिक रगडुना नहीं पढ़ता । 
. चेनज्ञीन पढ़े भस्तरमें कभी-कभी देर हो घानेके 
कारण झस्तर इतना कड़ा हो जाता है कि बोरे आदिसे 
रगडनेपर चह कटता नहीं। ऐसी दशामें उसपर बेनज़ीन 


अत्तर ॥ छ्ज 


पोतकर उसे योरे आदिते रगडुना चाहिए । फिर सन्य 
स्थान थोद़ी-ही-धोड़ी दूरतक अस्तर लगाफझर उसे 
पोंडते चलना चाहिए, या उप्तमें अधिक बेनज्ञोन मिला 
ज्ञेना चाहिए | 

जब अस्तर खूखऊर खूब्र कइुकडा हो जाय तो उसे 
महीन रेगसाल ( नग्बर ३ ) से रगढ़फर साफ कर डालना 
चाहिए । यदि असावधानीऊके कारण क्कडोक्े रेशॉपर अधिक 
मसाला जमा रद्द गया हो तो पहले १ नम्बरके रेग मालसे 
साफ़कर अस्तर्मे महोन रेगमालसे साफ़ करना चाहिए । 
फिर कामको ऋाड़न और बुरुशसे साफू कर ढात्वना 
चाहिए । 





चित्र ८«“चुकीली पोटली बनानेकी रीति । 
रूईको एक परत लो जो लगभग चौकोर हो भौर 


उसे बीचसे मोइकर तिकोनी कर लो । 


तरल अस्तर--घने रेशेकी ल्कड़ियॉपर अकप्तर 
सरल्न अस्तर ही लगाया जाता है। कुछ छोग तो पॉलिश 
ई चपदा और मेथिलेटेड स्पिरिट ) से हो अस्तरका काम 
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छेते हैं। एक या दो बार पॉलिश पोतना पढ़ता है, परन्तु 
प्रत्येक बार पॉलिशको खूब सूख जाने देना चाहिए और तब 
इतना रगड़ना चाहिए कि लकदड़ीके रेशोंके ऊपरका 
चपडा बिलकुल कट जाय, केवल रंप्रोमे पड़ा चपड़ा रह 
जाय | भस्तरकी तरह इस्तेमाछ करनेके लिए चपड़ा यों 
घोलना चाहिए । 

चपड़ा २३ पौंड 

स्पिरिंट $ गैलन 

अन्य तरत्ष अस्तरोंका नुसखा भागे दिया जायगा। 
इनमें वारनिंश पढ़ी रहती है। इनके लगानेके तीन-चार 
था दो-तीन मिनट बाद ( ऋतुके अनुसार न्‍्यूनाधिक समय 
छगता है ) उसे भी पोंछ डालना चाहिए, अन्यथा रेग- 
माज्ष करनेमें घहुत समय लगेगा, परन्तु पॉछते समय 
ध्यान रखना चाहिए कि रूकदीके छिद्दोमेंसे अस्तर न 
उखड़ जाए । 

कुछ फुटकर बातें--भच्छे अस्तरसे किसी भी किस्म- 
के फाष्ठको हानि नहीं पहुँचती, चाहें फितना ही छोटा उसका 
रेशा हो, इसलिए किसी भी काष्ठपर पॉलिए करनेसे पहले 
उसके रेशोंको भर देना छुरा नहीं है। इसमें थोढ़ासा 
समप ज़रूर लगता है, परन्तु पॉलिशका एक हाथ दे देना 
काफी दोगा। हाँ, लकदी भच्छी जातिकी, कड़ी और भरी 
हुई।दोनी चाहिए । 


जस्तर ] छह 


चपडेकी घसकदार तद देनेके क्षिण सागौन, शीशम 
झौर आमकी ऊूकदियोंके रंधोको ( जिनकी अधिकतर कुर्सी, 
मेजें बनती हैं ) भर देना ठोक होगा । चपड़ेकी तह जददी 
चुँघधली नहीं पड़ेगी । इस तहके देनेसे पहले अस्तरके प्रयोग 
का कारण यह है कि इन काप्लोंके रेशे खुले हुए होते हैं । 
सी० पी० का सामौन पिशेष कर रुले रेशेका होता है और 
पॉकिया करनेवाले उसे प्यासी ऊकड़ी कहते हैं। यह: 
भस्तरके मसालेको चहुत सोखती है । 





इसके पहले वाले चित्रमं दिखलाई गई रीतिसे 

सनी तिकोनी रुईदे। हाथर्में दुबा-दुबाकर इस 

चित्रमें दिखलाये गए भाकारकी कर लो और 

उसे नरस कपडे इस प्रकार लपेटो कि नोक 

बनी रहे । 

अस्तर की प्रक्रिया शुरू करनेके पहले काप्ठको अच्छी 
तरइ माइकर साफ कर लेना चाहिए। लकड़ीपर छुरादा, 
रेगमाक्के शीशेके कण, धूछ- कुछ भी शो सकता है, और 
ये सब चीज़ें अगर अस्तर या पॉलिशके साथ मिल्ष जाये 
सो अच्छी चमक नहीं भाती | 


-<द० [ छकड़ीपर पॉलिश 


सस्ता काम--सस्ती श्रेणीडी चीज़ोंके लिए बहुतसे 
पॉलिश करनेवाल्ले बढ़िया सरेस या साधारण घरेसके घोल- 
की एक या दो तहें देकर समाप्त कर देते हैं, इस घोलमें सूखे 
खनिज रंगोंका चूर्ण इतना पड़ा रहता है कि गहरा रंग भाये । 
महोगनीके लिए हिरमिजो मिद्दी या विनोशियन रेड मित्नाओ 
यहाँ तक कि उससे सपष्ट छाल रंग आने लगे, शीशम 
झादिकी नकल करनेके लिए भूरा अंबर रंग मित्नाओ, पीले 


इंगके लिए रामरज । 
गरम सरेसके घोलमें उपरोक्त रंग मिलाकर उसे 


ञू्‌ शले लगाओ और झिस्ती चिथड़ेसे हलका हाथ देकर रज् 

दो। रेशोंकी दिशामें हाथ चछाना चाहिए और खरादी हुईं 

चीज़पर काम करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि 
गहरे सागोर्मे भो अस्तर अच्छी तरह छऊूग जाय । 

अवश्य ही जिस चोज़पर कभो सरेस लगाया जा छुका 

हो उसपर दुबारा अस्तर करनेकी आवश्यऊता नहीं पड़ेगी । 

अस्तरके मुसखे--(१) जो भस्तर वाज़ारमें मिलते 

हैं उनसे बहुतसी किस्मको क्कड़ियोंपर कास हो सकता 

है। उन्हें केवल तारपीनके तेलमें मिलाकर पतला करना 

रहता है। बना हुआ अस्तर बाज़ारसे खरीदना न चाहो 
और उसे भाप बनाना चाहो तो इस तरह चलो। 

(२) थोड़ीसी चीनी मिद्दी लो या समकईका ऑटा& जो, 

& बढ नही झन्न दे जिसकी हरी बालकों भुद्दा कहते हैं। 


अस्‍्तर ] <८$ 


उसमें झअलसीका पक्का तेल मिलाओ झौर डसे चलाते रहो 
जब तऊ कि एकसा और गाढ़ा घोल न यबन जाय। तब 
जापान ड्रायर या वार्निश डालो और अंतर्मे तारपीन मिला- 
कर पतला कर लो | यदि लकड्ीफ़ो हलके रंगकी रखना है 
तो कच्चा तेल काममें लञाओ और बहुत ही एलके रंगका 
ड्रायर प्रयोगमें लाओ ॥ 

अन्य अस्तरोंकी तरह इस अस्तरको भी ब्ुशसे 
लगाओ, लकडीके रंधोमें ठउसे अच्छी तरह भरते हुए 
चत्नो । उसे आधे घंटेतक ऊूगा रहने दो और फिर उसको 
किसी कपड़ेसे पॉछ दो । किसी तेज धारवाली 
खकड़ीसे किनारो, नक्काशियों और उभरी हुईं जगहोंसे 
झावश्यकतासे सधिक लगा अस्तर हटा दो । खरादे 
हुए फ़ाममें जहाँ लाइने या किनारे बहुत होते हैं या 
खुदे हुए फूल आदिमें छोटे बालों वाला ब्रुश काम 
देगा | यह याद रखना चाहिए कि हमारा मतलब यह 
है कि बितना अस्तर हटाया जा सके, हटा दिया जाय । 
यदि सततहपर कुछ भी रह गया तो जब चीज सभी 
तरह ठीक हो जायगी उसपर गहरे, काले धब्बे दिखाई 
देंगें। यह जान लेना चाहिए कि अस्तरको ठीक-ठीक 
रंग देना चाहिए और यद्द देख लेना चाहिए कि लकडीसें 
मित्रता है या नहीं । 

(३) इसके बाद जिस अस्तरका उल्लेख होगा वह 

६ 
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साधारण चानिश अथवा विशेष घनी पॉलिश है जिसे 
लकडीपर उस समय तक रगढ़ा जाता है जब तक सब 
रंभ न भर णायं। यह स्वच्छ और प्राकृतिक अस्तर है 
परन्तु इससे काम करना कठित है, ओर अधिक सस्ते 
और शीघ्र लगनेवाले अस्तरॉकी अपेक्षा इससे विशेष अच्छा 
काम भी नहीं होता । कभी-कभी इसके प्रयोगसे छाभ हो 
सकता है, यद्यपि व्यापारके किए और कुर्सी-मेजोंको 
ब्राज़ारकी क्रीमतपर बेचनेके लिए इसका प्रयोग करनेसे 
पॉलिश-वाला दीवालिया ही हो जायगा । अभस्‍्तर 
करनेका ढज्ञ यह है कि पॉलिश या पतली पार्निशको रगड़ा 
जाय और जब सूख जाय तो अच्छे रेगमालसे एक-सा 
(सम-रह) कर दिया जाय | यह क्रम उस समय तक जारी 
रक्‍खा जाय जब तक पॉलिश सोखना बन्द न हो जाय । 
समय लकड़ीकी प्रकृति और अस्तरके ऊपर निर्भर 
रहेगा । अच्छी भरी हुईं कड़ी लकड़ीपर खुरदरी, खुले रेशे 
की लकड़ीसे कहीं जल्द यह काम समाप्त दो जायगा | 
(9) भूरे रह्की कड़ी वानिंशमें पॉलिश मिलाकर 
पहली पुताईके लिए अच्छी चीज तैयार हो सकती है 
परन्तु इससे सतह बादमे इतनी अच्छी नहीं रहती ! इस- 
ज्षिए मह साधारण कामोंके क्षिए ही दीक है। भनुपात 
दो-तिद्दाई पॉलिश, एक तिहाई चार्निश ( भूरे या सफेद 
रज्ञकी ) | मिश्रणको शीघ्नता और निपुणतासे जुरुश द्वारा 


भअस्तर ] डे 


लकदीपर लगाया लाता है। इसको पीछे घुरुशले पॉछना 
नहीं चाहिए। जब तक यह सरुत न हो जाय योंही रूगए 
रहने दिया नाय। 





चिन्न १०--पोटलीपर पॉलिश टपकाओ। 
कुछ लोग पॉलिशकेा खुले बरतनमें रखते हैं 
और पोटलीके उसीमें डुबा लिया करते हैं। ऐसा 
करनेसे पॉलिश धीरे-धीरे सूखकर गाड़ी हो 
जाती है। बोतलसे पोटलीपर पॉलिश डालना 
अधिक अच्छा है, विशेषकर छोटे कामोके लिए । 


(७) ज्हाइटिड' और तारपीनसे अच्छा खासा अस्तर 
चन जाता है जो सब जगह काममें लाया जा सकता दे। 
यह साफू भी है भौर सस्ता भी। पानीके इस्तेमालसे 
रेशे उभर आते हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा और इसमें 
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चिकनाई (तेल) भी नहीं होनी । अन्य अध्तरोंके विषयर्मे 
जो आपत्ति है वह दस्तक व्रिवग्र्मे छायू नहीं होती और 
नौसिखिये पॉलिश करनेवाले भी इसके द्वारा सर उता पा 
सकते हैं । छ्ास्टर ऑफ पेरिस और पानीकी अपेज्षा इसकी 
एक विशेषता है। इसकी तह उसकी तरह शोप्र हो कद * 
नहीं पढ़ती । कुछ लोग कहते हैं कि बह कभी भी काफी कह 
नहीं होती परन्तु यह दोषारोपग निःसार है। बारीक पिशक्षा 
घ्ाइरिज्ञ छो,उसमें तारपीन इनना सिछाओ्ो हि यह तैज-रह्ष के 
गाढ़ेपनका हो जाय। यह ध्यान रहे क्ति मिश्रण इतना 
पतला हो कि लकड़ोके रंभोंमें घुत जा सके । चिथदेपर 
थोड़ा-सा लेकर इसे रेशोंके आर-पार रगड़ो। परन्तु इसे 
लगानेके पहले बरड्ोपर अज्ञत्ीका तेल जुरा-सा लगाकर 
कपड़ेसे पोछ डालो । फिर मिश्रणक्ो पोत दो । कुछ देर 
बाद हलके हाथसे साफू कर दो श्रौर छकदी शो कुछ घर टे 
या रात भर पड़ा रहने दो मिस अध्त्र कहा हो जाय । 
परन्तु यदि विशेष आवश्यकता हो तो फौरन भो पॉलिश को 
ना सकती है । 

(६) पॉलिश और बारीक प्यूमिस पाउडरका प्रयोग 
केवल पॉलिशके अस्तरसे अच्छा होता है। इससे काम 
जददी हो जाता है और अच्छा भी होता है। यह फ्रांस 
बहुत भधिक प्रयुक्त होता है। इसके लिए थोड़े अनुभवी 
आवश्यकता है, समय भी कुछ अधिक क्षणता है परन्तु 


अस्तर ] <्जु 


इससे भ्च्छी तरकीय लफड़ीके रंभोंके भरनेकी फदाचित 
ही हो। इसमें चिकनाहट थोडी-सी भी नहीं आरा पाती 
भोौर सामान भी साफ़ ( स्वच्छु ) रहता है । हस भस्तरमें 
सुख्य वस्तु पॉलिश ही है। थोद़ा प्यूमिस पाउडर भी 


<्श ! 
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चिन्न ११-- द्वाथ चक्कर खाता हुआ चले । 

पॉलिश छगाते समय हाथका गोल-गोल चक्कर 

कारते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जैसा चित्रमें 
दिखलाया गया है। 


इसलिए डाल देते हैं कि वह लकड़ीके रन्‍्ध्रॉमें घुस 
जाता है और उन्हें भरनेसें सहायक होता है; भौर फिर, 
पॉलिशवी क्सी-देशीको दूरकर उसे सब जगह एकसा कर 
देता है । यह चूर्ण मलमत्की थेक्षियोमे रक्‍्खा जाता है । 


<६ [ लकड़ीपर पॉलिश 


इसे लकद्दीपर हलके हाथसे छिडक देना होता है। फिर 

साधारण पोटछीसे मिस्तपर डँगन्नोप्ते अच्छी पॉलिश लगा 

ल्ली गई हो उसको रगड़ दिया जाता है। एफ बारमें बहुत 

थोड़ा चूर्ण काममें छाना चाहिए वरना कामर्मे सफाई नहीं 
आएगी । लककड़ीपर छिड़कनेके बजाय कुऊ पॉलिश करने 
वाल्ले उसे पोदलीके नोचेके हिस्सेपर (जिसे लकड़ीपर रगड़ा 

जाता है) बुरक लेता अधिक पसन्द करते हैं। कोई 
भी ढड्ढ काममें लाया जाय, पॉलिश सूखनेके बाद एक वार 
रेगमाऊका प्रयोग आवश्यक है परन्तु इस बार उतना श्रम 

नहीं करना पड़ेगा जितना उस समय जब प्यूमिस पाउ- 

डरका प्रयोग न हो । 

(७) खुले रेशेकी ज्ञकड़ियोंके लिए स्पिरिट और 
छास्टर ऑफ़ पेरिस मिलाकर अच्छा अस्तर बनाया जा 
सकता है। उसे इस ढद्ध से बनाना और काममें लाना 
चाहिए--छास्टरको तोड़कर बारीऊ चूर्ण बना लो, उसे 
एक रकाबी ( त्श्तरो ) या किसी अन्य खुते वरतनर्मे रख 
दो | दूसरे किप्ती बरतनमें स्पिरिट रक्खो। तब सुतायम 
कपड़ा लो, उप्ते पहले स्पिरिट, तब छ्लास्टरमें डुबाभो। 
छफऊ़डीको उससे ज़ोर देकर रगड़्ो और फिर पोंछक़र साफ़ 
कर दो । छास्टर भौर स्पिरिकको अज्ञग-अलग लो, सिल्ा 
कर लेई ( लेप ) न बना लो ( जैसा साधारणतया श्रन्य 
अस्तरोंके बनानेमें किया. जाता है )। यह आवश्यऊ है कि 


अस्तर ] 4७ 


सफेद रंगके अस्तरोको पहले लकदीके रंगका वना लिया 
जाय । इसके लिए अस्तरमें ये ही रह मिलाए नाते हैं 
जिनका नाम एष्ट ६२पर पुटीन वनानेके सम्बन्धर्से दिया ना 
चुका है । 

(८) चने-बनाये भाधुनिक अस्तरोमें सित्ििका ( एक 





चित्र ६२--छोदे कार्मोपर पॉलिश । 
बहुत छोटे कामोपर पॉलिश करनेके लिए उनकी 
उल्नटी ओर काई हैंडल चिपका लेनेमें सुविधा 
होती है। 


प्रकारका बालू ) पड़ता है जो अत्यन्त बारीक होता 
है। इसके बदले ब्हाइविक्र, चाइना हल ( चीनी मिद्दो ), 
सकईका आठा, बैरिट भादि ढाले ज्ञा सकते हैं । फिर 


अध्याय ७ 
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अभ्यासकी आवश्यकता--वानिश करनेमें किसी 
सरहके असभ्यासकी शआवश्यकता नहीं है। कोई सी 
मनुष्य थोढे-से अध्यवसायसे वार्निशा कर सकता है परन्तु 
फऋच-पॉलिश बहुत कुछ सीखने और श्रभ्यासपर निर्भर है। 
अच्छी तरह फ्रेंच-पॉलिश हो जानेसे रकड़ियोंकी सुन्दरता 
घहुत वढ जाती है। पहले बहुत कीमती चीज़पर 
पॉकिश नहीं करनी चाहिए । कम सूल्यके सामानपर पॉलिश 
करके थोदढा-सा अनुभव प्राप्त कर लेना अच्छा है । 

यद्मपि प्रत्येक प्रकाककी छकडीके लिए थोढ़ी बहुत 
मान्नामें मिन्न-भिन्न प्रकारसे काम करनेकी आवश्यकता होती 
है, तो भी अधिकांश फाम एकसे हो रहते हैं । पॉलिशकी 
सैयारीके लिए वहुधा बहुत-सी चीज़ोंकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती और वह सीधी-सादी रहती हैं । सफलताके लिए 
न बहुतसे घोलों और मिश्रणोंकी श्रावश्यकता है, न बहुत 
उन्नप्ते हुए ढंगकी। तत्व रूपसे फ्रेच-पॉलिशका ढक्क यढ़ा 
सरल है। इसमें पहले लकड़ीपर चपढ़ेको ( या त्तों 
शुद्ध चपढा दो या उसमें भत्य गोंद भौर राल मिले हों ) 


फ्रेंच-पॉलिश करनेके लिए पघाम्तान ] 8६१ 


एक तह देनो होती है और तत्र उस तदपर जितनी संभव 
हो उतनी तेज़ और विकाऊ चम्तक पैदा को जाती है। 
लकडीझी तेयारी--भआाम तौरसे ऐसा करनेसे पद्ले 
लकडीको पॉलिशके लिए तैयार किया जाता है और छोटे- 
मोटे बहुतसे काम करने होते हैं। उदाहरणके लिए खुले 
शेशेकी लकड़ीके रंध भरने होते हैं या उत्तपर अस्तर किया 
जाता है जिससे सतह चिक्रनी हो जाय श्रीर तरल पॉलिश 





चित्र १३--वार्निश करनेका चिपटा बुरुक्ष । 

चार्निश करनेके चुरुशके बाल कड्े और छचीले 

होते हैं और सेंहगे विकते हैं। अगला चित्र 
भी देखे । 


श्धिक सोखो न जाय | ये सत्र बातें पिछले अध्यायोमें 
बतल्लाई ना चुको हैं । फिर कुछ लऊड्वियोंका रूप भी सुधा- 
रना होता है, जिससे वे देखनेमें अच्छी क्गें और इस 
अभिप्रायस्ते पॉलिशसे पहले उनपर तेल ( अलतोका तेत्न ) 
लगाकर उन्हें सुन्दर बनाना आवश्यरू होता है । कुद्ठ हद 
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तक तो तेल लगानेसे उनका रंग गहरा हो जाता है, उन- 
पर एक प्रकारकी सुन्दरता आ जातो है और उनका रूप 
निखरता है। तेल लगानेके पाव या आध-घंटे बाद सब 
फालतू तेल पोंछ डालना चाहिए और तेलके खूब सूख जाने- 
पर लकड़ोपर रेगमाल कर लेना चाहिए। तेल लगानेके 
कारण पीछे कभी-कभी बड़ी कठिनाई पड़ती है। इसल्षिए 
नौसिखियेको तेल न लगाना चाहिए । 

सीढ़ न रहे--जिस जगह फ्रेच-पॉलिश की जाय 
डसका तापक्रम और घातावरण भी बहुत कुछ महत्व 
रखता है। बहुत उंडे या सीडवाली जगहमें ठोक कास 
नहीं दोता क्योंकि तत्र पॉलिश ठंढी होकर जकइ जायगी 
और वह लकद़ीपर भारी और अपारदशक तहके रूप 
में जमेगी। इससे बचनेके लिए पॉलिश करनेवा लेके 
लाड़ेकी ऋतुमं कमरेमें काम करना चाहिए, बाहर खुली 
लगहनमें नहीं। कमरेका तापक्रम ७०" हो तो पॉलिश्नके 
किए ठीक पढ़ता है। जब लकड़ी ठंढी या नम हो 
तो पॉलिशके जम जानेकी आशंका बन ' रह्ती है। यदि 
खकड़ीपर पानीका स्टेन छूगाया गया हो तो पॉलिश 
करनेवालेके यह निश्चय कर ल्लेना भावश्यक है कि 
खकड़ी बिल्कुल सूख गई है। लकड़ीमें जरा भी सटीड़ 
(सीछ) होगी तो अवश्य ही पॉलिश खराब उतरेगी । 

इन बातोंसे कम मह््पूर्ण यह नहीं है कि पॉ लि 
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और पॉलिश करनेमें काम भानेवाली घीजें ठीक हों | पॉलिश 
करनेमें नरम कपदे, औौर रुई या चिथदोंकी श्रावश्यकता 
होती है। इससे पॉलिश करनेके ल्षिए पोटलियों बनायी 
जाती हैं। भिन्न भिनत्त पॉलिश, रंगों और अन्य भावश्यक 
चीजोंके। रखनेके लिए थोद़ी बोतलें भो चाहिए । 





चित्र १४--वार्निश करनेका गोल घुरुश- 
चार्निश करनेके घुरुश चिपटे और गोछ (अ्रंडाकार 
कट्दना कदाचित अधिक उचित होगा) दो आकार 
के बिकते हैं। दोनोंसे अच्छा काम हो सकता है । 


पोटली--जिस पोटलीसे फ्रेंचइ-पॉलिश लकदीरें 
स्तभाई जाती है उसे अँग्रेज् कारीगर 'रवर! कहते हैं। 
हम इसे पोटली ही कहेंगे। तेल लगाने और पानीके रंगो 
से रेंगनेके प्रारम्भिक कार्योंसें चाहे इसको जावश्यकता 
न भी पड़े, परंतु पॉलिश करनेका कास इसके बिना कुछ 
भी नहीं हो सकता । पोटकी कितने ही सरल दंगसे क्‍यों 
न बनो हो, यह भावश्यक है कि उसे बहुत दहोशियारी 
और ठीक ढंगसे बनाया जाय, नहीं तो उससे अच्छा काम 
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न हो सकेगा। जिन्होंने पॉलिश फरनेवालोका काम करते 
देखा है, वे कदाचित यह समझे कि इस बातका इतना 
सहत्त्त नहीं है। उन्होंने अवसर गंदी-सी रुईको मैले 
कुचैले कपठेसे बँधा देखा होगा। परन्तु यदि वे जाँच 
करें तो मालम होगा कि उनकी आशासे कही अधिक 
निषुणतासे पोत्ली दनानी होगी। निपुण कारीगर अच्छी 
दीखनेवाली चीजकी अपेक्षा, जिसे नया आदसी पसंद 
करेगा, अपनी घुरानी, बेढंगी लेकिन ठोक-रीतिसे नी 
चीज ही पश्चंद करेगा । जो भी हो, गंदी पोटली नहीं चाहिए 
वर्योकि धूल भौर मैल होनेसे डेली श्रेणीका काम नहीं हो 
सकता । इससे पॉलिश करनेवालेके अपनी पोटली खूथ 
साफ़ रखनी चाहिए। पॉलिश करनेसे पोटली अचश्य रेंग 
जायगी और मैली दिखाई पड़ेगी परन्तु धूल भादिसे 
गंदा होना दूसरी ही बात है। नयी पोटलियोंसे पुरानी 
पोटलियाँ कहीं अच्छी होती हैं; हाँ, वे अच्छी तरहसे रक्खी 
गयी हों और कठोर न पड़ने पायी हों। 
सपाट कार्मोंके लिए पोटली--सपार (सम) घरा- 
तल या जालीके सपाट कामके लिए ऊनी कपड़ेमें से १ 
इंचसे लेकर २ इश्च तककी चौडी पट्टी फाउकर और उसे 
लपेटकर 'पोटली बनायी जा सकती है (देखो चित्र ६ पृष्ठ 
६७) | केंचीसे कटी हुई पट्टी नहीं चाहिए, वह भ्रधिक करी 
होती है। पट्टीका क्सकर ज़पेदो यहाँ तक कि १ इच्न, 
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२ इश्च या रे इब्बके ब्यासका (जिस सामानपर पॉलिश 
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चित्र १५---छुरुश लटकानेका दिउ्या। 
काम कर झुकनेके बाद वार्निशके लुरुक़के विशेष 
चार्निश ( ब्रश-कीपर वा्निश ) या साधारण 
चार्निश या अलसीके तेलमें हस प्रकार ऊटकाकर 
रक्‍्खा जाता है कि बालमें ऊगी वार्निश सूखकर 
कड़ी न होने पाये । पीछे इस डिव्बेका ठक्कन है। 


ऋरनी हो उसके आकारके अनुसार ) गद्दी-ली बना को । 
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पतले ठटोरेसे (या फीतेसे ) कसकर बाँध लो | इस 
“डंगसे चित्र ६ से यथासंभव मिलती-जुलती पोटली 
तैयार हो जायगी । इस गद्दीका बारीक मज्सलके टुकढ़े 
की दो तहोंमें रक्खा जाना चाहिए और कपड़ेके किनारों 
को समेटकर एक पोटलछी बना लेनी चाहिए | काम करते 
समय इन दोरोंको बाँध नहीं क्षिया जाता वरन्‌ उन्हें 
हाथमें पकड रक्‍्खा जाता है। इस प्रकारकी पोटली बीढ, 
रेलिंग, खरादे हुए काम आदिके लिए ठीक नहीं पढ़ती । 
जब द्रवाजोपर पॉलिश करनी रहेगी तब भी इससे 
“दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि नोकीज्ञा न होनेके फारण यह 
दिल्लाहोंके कोनों तक न पहुँच सकेगी । 

सब कामोंके लायक पोटली--भच्छे ढड़से बनी, 
सुलायम, सरलतासे सुड़नेवाली पोट्ली जिसके ऊपरके 
ऋपड़े में शिकनें न हों, फच-पॉलिश करनेवाल्षेके लिए उतनी 
ही श्रावश्यक है जितना बढईके लिए तेज्ञ, अच्छा रंदा । 
चित्र & (पृष्ठ ७६) में आाम-तोरपर इस्तेमाल होनेवालत्री 
पोटली दिखायी गयी है । इस भ्रकारकी पोटलीसे कोनोर्मे 
'पहुँचा जा सकता है, भुड़े हुए या उभरे हुए किनारोंको इससे 
रंगना आसान है; कठोर पोटलीसे यह सब काम एक प्रका- 
रसे असम्भव ही है । इसे वनानेके लिए धुनी हुई रुईको 
मोटी परतका एक टुकड़ा लो--६ इश्च चौड़ा और ६ इद्न 
'क्षम्वा टुकडा उप्तमेंसे फाड़ो। इससे ऐसी पोटली वन 
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ज्ञायगी कि बड़े कामोके लिए भासानीसे प्रयोगमें लायी जा 
सके। परन्तु छोटे-मोटे सामानके लिए इससे कप्त नापकी 
गही दाममें लाशो । रुईको हुद्रा कर लो, जिसमें चह ६ 
हंच>८४) इच्चरी हो जाय । फिर उसे हाथसे दबा-दुवाकर 
एक ओर नुकीला वनाल्ो जिसमे चह तिकोनी हो जाय । 





चिम्र १६---वुरुशोंकी सफाई । 

यदि घुरुशका बहुत दिन तक इस्तेमान्न न करना 

हो तो कपड़ेपर पोछनेके बाद उसे सैंभाज्कर 

साइुनसे धो ढाज़्ना चाहिए। अगका चित्र भी 

देखो । 

७,८,£ नम्बरके चित्रोंसे हसे वनानेकी रीति समझे आ जायगी 
और उसको किस तरह पकढ़ा जाय, यह भी । तब्र रुईपर 
पॉलिश ऊगानी चाहिए और उसे साफ कपड़ेसे ढक देना 
चाहिए | मोइनेके बाद कपड़ेकी ऊपरकी ओर उमेद लेना 
चाहिए। प्रत्येक बार ज़ब कपडेको थोदा-सा ऐंडोगे तो 
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नोफ अधिक बारीक हो जायगी और उसकी सतहपर 
पॉलिश आ जायगी । पोटलीका ऊपरी कपड़ा कहीसे फट 
न जाय, नहीं तो जिस चीज़पर पॉलिश की जा रही है उस- 
पर धारियाँ पड़ जायेगी । 

यद्यपि गद्देश़ो ढकनेके लिए किसी भी प्रकारके कपड़ेका 
प्रयोग किया जा सकता है परन्तु फिर भी चुनाव करनेमें 
थोढा-सा ध्यान देना चाहिए। अगर कपड़ेपर सीचन है तो 
वह पोटलीका काम नहीं देगा। कोई भी चीज जिससे 
पॉलिशकी हलकी तद्द खुरदी जा सके, कपदेपर या पोटलीमें 
न रहे । कपड़ा बिल्कुल नरम और पतल्ञा हो और कमसे- 
कम गाठें या सिकुद़नें न पढ़ी हों । पुरानी कमीज़, धोती 
या छींट कई बार धोकर काममें छाई जा सकती है। नया 
कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है । इसे काममें 
ज्ञानेके योग्य बनानेके लिए कक्षप अच्छी तरद धो डालना 
चाहिए भौर जितना भी हो सके, माँढ़ी निकाल देनी 
चाहिए । 

पॉलिश करनेकी पोटली बनानेके लिए जो भी चीज़ 
काममें क्वाई जाय वह खूब सूखी हो। सीड़को बिल्कुल 
भाने न देना चाहिए । इस वातको हमेशा ध्यानमें रखना 
भावश्यक है । पोटलीके लिए सफेद रुईं सबसे भर््छी है 
और बिसी डावटरीदूफानसे मिल्न सकती है। जिन स्थानो- 
पर शईकी कताई-बुनाई होती है यहाँ ऋष्ची रई ( धुनी 
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हुई ) से काम लेना ठीक है। बाज़ारोमें जो रई मिलती है 
भौर जो कुसियो और कोचोके गहे बनाने (भरने) के कामसें 
भाती है, बह ठींक नहीं; देवल सस्ती कृूक्डीपर उससे 
काम लिया जा सकता है, अच्छी लकड्टीपर नहीं । फिर भी 
ऐसी लकडियोंके लिए भी यदि अच्छी किस्म मिल सके तो 
बुरी चीज़का प्रयोग उचित नही है। फलालैनर्की बनी पोह- 
लियों खास-ख़ास चीज़ोंपर ही पॉलिश करनेके लिए ठीक कही 





चित्र १७--बुरुझ्षोंफ़ी सफाई। 
साबुनसे धोने और पोंछनेके बाद चुरुशके बालों 
के कंघी ( या बाल मारनेके छुरुश ) से झादकर 
सीधाकर देना चाहिए । 


जा स कती हैं। जेसे--चौड़ी-चपटी सतहॉपर पॉलिश करने 
के किए ये ठीक बैठती हैं, अधिक जाम इनसे नही। शुरू 
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करनेवालेफो पढले रुई भरी पोटलियोंसे ही काम ख्ेना 
चाहिए और जब उसका हाथ उप्से सध जाय तो फिर 
कोई चोज़ काममें लाए । 

पोटलीकी नाप--पोटली कितनी बडी हो, यह किसी 
हद तक कामों रूपरेखा भोर सामानके आकार-प्रकारपर 
निर्भर रहेगा | परन्तु ऊपर बतल्ााया आकार-प्रकार साधारण- 
तया ठीक होगा। पहल्ञे-पहल ही बड़ो-सो पोटलो नहीं 
इस्तेमाल करनी चाहिए और इस दिशारमें पॉलिश करनेवाला 
अपने अनुभवस्ते काम ले | उसके किप तरह पकड़े यह भो 
वह अनुभवसे सीखेगा। यों सामूलो बढ़ो पोटलो उंगल्ियोंओे 
पोरों और अंगूठेके बीचमें पकड़ी जी सकती है परन्तु 
पॉलिश करनेवाल्ेको यह पता चक जायगा कि बड़ो पोटली 
के इथेलीमें जमाकर पॉजिश करना भासान है। 

पॉलिश पोतना--पोटलीमें पॉलिश छगा लेनी 
चाहिए परन्तु ऐसा करनेमें सावधानीकी आवश्यकता है। 
पोदलीफे ऊपरझो तह इस तरहपर खोलो जातो है फि 
गद्देपर थोड़ो-सो पॉलिश डाली जा सके। ऐसा करनेफा 
एक सुगम तरोऊा यह है कि पॉलिश झिसी बोतलमें रक्खो 
जाय। बोतक़्के कागमें एक पतल्ो नाली-सो कदो हो 
जिससे एक बारमें बहुत थोड़ी पॉलिश--एुक-एक दूँद 
फरके --निकल सके। कुछ पॉलिश करनेवाले पोटलोके 
धुक सागको पॉलिशरम डुबो लेते हैं परन्तु पहले ही ढंगका 
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अधिक रिगज है। पोटलीको भरपूर पॉलिशसे भर न देना 
चाहिए, इतनी पॉलिश एक चारमें लेनी चाहिए जितनी गहे- 
को तर कर दे, नहीं तो थोढ़ा-सा भी दबाव पड़नेपर पॉलिश 
ऊपरके कपडेमेंसे वाहर छन आएगी भौर टपकने लगेगी । 
पोटलीपर जब टीक तरह पॉलिश लग जाय तो कपडे को समेट 
लो। तब पोलिशको रुब जगह बराबर क्रनेके लिए पोटलीको 
हाथकी हथेलीमें रख्कर हलवेसे दवाओ | इस प्रकार अब 
पोश्ली पॉल्शि बरने>े लिए यार हो जायगी। 

लकड़ी भरएर अच्छी, साफ और एक मोर ई की पॉलिश की 
जाय । रीति परिस्थितिपर निर्भर है । किसी भी तरहसे हो, 
यह बात हो जय । क्सि दगसे ऐसा हो, यह महत्वकी 
बात नहीं । समान लीजिए कि दछोटी-सी चपटी सतहपर 
पॉल्शि वरनी है। पोस्छीपर थोढा-सा हलूका दबाध देते 
हुए शीघ्रतासे रगढ ज्ञाओ | पहले रेशोंकी दिशामें, फिर 
उसके आर-पार। फिर देर न करके हलके-हलके प्रत्येक 
सागपर ध्यान देते हुए चलो । पहले दुबाव बहुत्त ही 
कम हो, परन्तु जैसे-जैसे पॉलिश कम होती जाय और 
पोटली सूखे, देसे-वेसे दबाव बढ़ाते जाओ । यों ही बेढंगा 
जौर जअव्यवस्थित रुपसे, कभी मत रगड़ो। एक ढंग 
रहे । जब तक पोटली लक्डीपर रद्दे तब तक डसे हिलाते- 
चलाते रहो । यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि पोटकी लकढ़ी- 
पर एक जगह ही रक्‍्खी न रह जाय । कास समाप्त होते ही 
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उसे उठा लेना चाहिए। यों हो बीच-बीचके अवकाश, 
या काम सप्ताप्त होनेपर पड़ी न रहे । काम करते समय 
जब-जब पोटली सूख जाय. तब-तब उसपर फ़िर पॉलिश 
लगा लिया करो। केवल यह ध्यान प्रत्येक बार रहे कि 
पॉलिश अधिफ न सर जाय । 

पोटली रखना--नई पोदलीसे पुरानो पोटलो ज्यादा 
सच्छी हैं । इसलिए जब पोटलोसे काम कर चुझो सो उसे 
ढिंढबे था बिल्कुडफे बक््ममें बन्द करहे रख दो | इस प्रकार 
रखनेसे पोेटली खराब नहीं होतो । हाँ.लब उसे यो हो हवामें 
छोड़ दिया जायवा तो ज्ञरूर खराब हो घायगी क्योंकि 
स्पिरिंट डढ जाती है, सिर्फ़ चपड़ा रह जाता है औौर कड़ा पड 
जाता है। यदि बहुत देर तक बाहर पडो रहे तो पोडली 
पत्थर हो जायगी चाहे फिर सनन्‍्दूकमें ही क्‍योंच रक्खो। 
यदि भ्रन्द्र हवा दिलकुज् न पहुँच सके तो ऐसा चहीं होगा, 
परन्तु यह वात कठिन हैं। अलूबचा यदि सन्दूकके बन्दर 
बदा-कदा सिपरिठको कुछ देदे डाल दी जायें तो पोटली 
नरम बनी रहेगी । 


अध्याय ८ 


पॉलिश करना 


वढ़िया सामान इस्‍तेमाल करो--स्टेन और अस्तर- 
के प्रारम्भिक कार्याके बाद लकडीपर पॉलिशकी सब जगद्द 
एक-सी मोटी तह बेनेडी क्रिया की जाती है। जिस तरह 
यह की जाती है. उसके ढद्धफा पॉलिशकी चमक और उसके 
टिकाऊपनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है | यदि तह बहुत पतलो 
हुई तो उसपर जो चमऊ लाईं जातो है पहले तो सुन्दर 
होती है परन्तु जैसे-जैसे पॉलिश लकड़ी द्वारा सोखी जाती है 
या किसी दूसरी तरह मिटती जाती है, वैसे-वैसे चमक 
मरती जाती है। ततदके बहुत मोटा दोनेपर चमक पहले 
बिल्कुल ठीऊ जँचेगी, परन्तु जिस चीज़पर पॉलिश की गईं 
है ( कुर्सी, मेज भादि ) बहुत चिटचिटी-सी दिखाई पड़ेगी 
मानो उसपर वार्निश की गई हो | इसके सित्रा, मोटी तहसे 
छकड़ीके शुद्ध र॑गको कुछ हानि पहुँचती है| पॉलिश कितने 
ऊँचे द्रजे तक पहुँच सऊती दे यह केवल श्रच्छी-से-भच्छी 
पॉलिश की हुईं लकडीके सामान देखनेसे हो जाना जा सकता 
है। साधारण अच्छे सामानपर लकड़ीके सस्तेपनका लिहद्ाज्ञ 
रखते हुए ही साधारण पॉलिश कर दी जाती है। दूकारनोपर 
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जो सस्ता, भड़कीला सामान दिखाई देता है, उसे हमेशा 
पॉलिश का उत्कृष्ट नमूना नहीं समझ लेना चाहिए । उसपर 
पॉलिशके लिए बहुत कम खर्च किया जाता है, मिसका फल 
यह होता है कि कम अच्छी पालिश कासमें लाई जाती है 
और सामानपर कम समय छगाया जाता है। यद्यपि अन- 
जुभवो हाथोंमें अच्छे-से-अच्छा सामान और ज़्यादा-से-ज्यादा 
समय और खर्च दे डालनेपर भी भ्रच्छी पॉलिश नही मिल 
सकती; तो भी थे बातें महत्त्वपूर्ण हे भौर बुद्धिसानीका 
काम यही होगा कि अच्छे किस्मका सामान लगाया जाय । 
पॉलिश वबनाना--औसत दरजेकी भ्रच्छी पॉलिश 
बनानेके लिए जो न बहुत गाढ़ो हो, न बहुत पतली, प्रत्येक 
पाइंट स्पिरिट्में 5: औंस चपड़ा मिलाना चाहिए अर्थात्‌ 
अत्येक रेलन स्पिरिटमें ३ पाउड चपडा, परन्तु इस अनु- 
पातमें बहुत अधिक बारीकीकी आवश्यर्ता नहीं। पॉलिश 
करने वालेकी इच्छा और रुचि और फिसी हद तक सामान- 
की विशेषताके अनुसार अहुपात बदल सकता है। यवि 
पॉलिश बहुत गादी द्दो जाय तो थोड़ी-सी स्पिरिद और डाल 
कर उसे पतला किया जा सरुता हैं; यदि बहुत पतली दो 
तो थोड़ा-सा अधिक चपड़ा इस कमीफो पूरा कर देगा। 
अनुपात चापनेका एफ सोटा-सा और सरल-सा उन्न यह है 
कि तोड़े हुए चपडेंसे बोतलको आधा भरलो और फिर 
सासूलो स्पिरिट ( मेथिलेटेड स्पिरिट ) से पूरा भरत । 
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पडा धोरे-धीरे घुल जाता है और थोड़ी देरके घाद 
बोतलको दिलाने या लकदोसे चलानेसे यद्द घुलनेकी क्रिया” 
और भी तेज्ञीसे होती है। गरम करनेकी ज़रूरत नहीं है ॥ 
सच तो यह है फि आगपर गरसी पहुँचाकर पॉलिश तैयार ! 
फरना बहुत खतरनाक साबित हो सखझ्ता है । 





चित्र १८--वानिदा करना। 
वार्निगरमें छुरुशके हुब कर निकालते समय 
फालतू वार्निश काछ देनी चाहिए । भगरला 
चित्र देखो । 


दो प्रकारका चयड़ा--दो प्रकारकी पॉलिशका प्रयोग 
होता है । एक जिसे “सफेद पॉलिश” कहते हैं जो रगभग- 
रंगहीव होती है और दूसरी निसे “भूरी पॉलिश? 
या केवल “पॉलिश'' कददते हैं। यदि पॉलिशके पहले 
“सफेद” शब्द लगा हो तो पहला प्रकार समझा जाता है ६. 
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“सफेद पॉलिश”' सफेद या रंग उड़ाए हुए चपड़ेसे बनाई 
जाती है, दूसरी किस्मकी पॉलिश साधारण (अर्थात्‌ नारंजी 
था ज्ांली लिए भूरे रंगके) चपड़ेसे । 

दोनों प्रकारकी पॉलिशं किसी सी किस्मकी लकड़ीपर 
फाममें लाईं जा सकतो हैं, केवछ उन सामानोंको छोड़कर 
जहाँ रंगमें बहुत सफाई लानी होती है। ठुन, शहतूत 
भादि हलके रंगकी ऊऊढ़ियोंके हलके रंगको सुरक्षित करना 
हो तो सफ़ेद पॉलिश ठोक रहती है, भूरी अधिक गहरे रंग- 
की लकड़ियोंपर । परन्तु उनपर भो सफेद पॉलिश की जा 
सकती है, सागौन, साखू और शोशमऊफों छोड़कर, जिनको 
भरी पॉलिशसे रंगना कही अच्छा होगा। ससार भरमें 
अणड़ा केवल भारतवर्ष में ही बनता है और यहींसे सर्वेत्र 
जाता है। प्राकृतिक चपडा भूरा या छाल होता है । इसे 
क्लोरीन आदि रासायनिक पदार्थोंसे दर्णहीन करके सफ़ेद 
चपड। बनता है। यहाँ देशी दूकानोंमें यह चपड़ा नहीं 
पिकता । इसके अतिरिक्त सफेद पॉलिशका काम खूब 
रिकाऊ नहीं होता। रंग भी धीरे-धीरे कुछ वर्षो में गाढ़ा हो 
जाताह। 

केवल चपड़ा यथा और कुछ ? --पॉलिशको बढे 
पैमानेपर वनानेवाले यह बात मानते हैं कि चपड़ेके साथ 
“छुछ विशेष घुक्षोंके गोद या राल भी घोलनेसे पॉलिशको 
और भी अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे किसी विशेष 
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गोंदुसे लचक बढ़ाई जा सकती है, दूसरों किस्ससे तह 
झधिक कड़ी हो सकती है; परन्तु अच्छी, प्रति दिनके इस्ते- 
सालके लिए पॉलिश निसपर बरावर विश्वास किया जा 
सकता है, चपडे और स्पिरिट्के घोलसे बनती है श्रोर इससे 





दित्र १६--वार्निश करना | 
एक ओरकी दार्निश काउ देनेके वाद दूसरी ओर 
की वार्निश भी काछ देनी चाहिए। बुरुश चार्निश 
से भरा ही रहे, परन्तु इतना नहीं कि रास्ते भर 
वार्निश टपकती रहे । 


भच्छा कुछ भी नहीं है इसे सभी मानते हैं । एक आगामी 
अध्यायमें पॉलिश और वार्निश बनानेके कुछ नुसखे दिए 
जायेंगे जिससे जो चाहे प्रयोग ऊरऊे देख ते | यह अवश्य 
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समझ लेना चाहिए कि जो लोग चपड़े और स्पिरिट्से ही 
पॉलिश नही कर सकते, वह क्सी भी दूसरे अधिक उलमे 
घोलसे अधिक लाभ नहीं उटा सकते । इसलिए किसीको 
यह धारणा नहीं बनाए रखना चाहिए कि यदि वह दूसरी 
क्ससिकी पॉलिश वाममें लाएगा तो फल कहीं अच्छा 
होगा। 
कार्यारभ--भब तक बस्तुओंके विषयमें काफ़ी कहा 
जा चुका है | अब हमें सीधे तह चढ़ानेकी प्रक्रियाकी ओर 
थाना चाहिए | पहले तो लकडीको अध्याय ६ में बताए 
इड्धपर क्सी एक इरत्तरसे भर लेना और महोन या पुराने 
रेशमाल्से हलके हाथसे चिकना कर लेना चाहिए । इससे 
छकदी पॉलिश लेने योग्य हो जायगी,बयोकि खुरदरी सतहपर 
बहुत डेंचे दरजेवी पॉल्शि नही हो सकती। पोटलीके 
दिषयमें अध्याय ७ में काफ़ी लिखा गया है और यहाँ वह 
सब दुहरानेवी आवश्यकता नही है। सामान, पोटली, पॉलिश 
और थोड़ा-सा कच्चा अलसीका तेल इकट्ठा करनेके बाद 
नीचे छिखे दद्लपर कास शुरू कर देना चाहिए--- 
पोटक्लीको पॉलिशसे तर कर लो, उसके ऊपरके कपडे- 
को होशियारीसे उसपर रदखो, ऐसा कि उसपर किसी प्रकार 
की सिकुदन न पढ़े । बायें हथवी हथेल्‍ीमें पोटली लो और 
पॉल्डिको डँग्लीसे एक-सा कर दो और कपडंमें बिल्कुल 
रूपा दो | यदि रवड़ीके परलूपर या सपाट सतहपर काम 
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करना है तो नोचे लिखा ठड्ठ ठोक होगा और इसी दद्भपर 
ही भनुभवों पॉलिश करनेवाले चलते हं--रेशोंके भार- 
पार रगड़ो कि सतह पॉलिशसे ठऊ जाय | तब कई चच्ऋर- 
दार हरझतोसे (जैसा चित्र ११ में दिखाया गया है) पूरे 
घरातलपर एक-से अ्रधिक बार चले जाग्रो। हलका-सा 
दवाव रखना चाहिए और जैसे-जैसे पोटलो सूखतो जाय, 
उसे अधिक दवाते चलको। ध्यान यह रहे ऊि हाथकी 
इरकत चक्कर देती हुई ( गोलाफार ) रहे; केवल इृधर- 








चित्र २०--वार्निंश करना । 
चार्निशका पहले ऊकड़ीके तेशोंकी दिशामें लगाना 
चाहिए ( अगक्ञा चित्र देखो ) । 


डघर मलना मात्र न रह जाय । पोदलोपर थोड़ा-सा (नाम- 
मात्र) कच्चा अलसोका तेल लगा लेना चाहिए निस्से वह 
कहीं रुके नहीं। जितना भी कम तेद्न लिया जा सके, उतना 


होगा । पोडलीको देल्लमें छुब्चेता न चाहिए, व उसपर बोतरू- 
से तेल डालना चाहिए क्योंकि इस तरद बावस्यकवाले 
अधिक तेल पहुँच जायगा जौर बच्छे कामके लिए यह नाशक 
सिद्ध होया । 

फ्रेच-पॉलिशके लिए कच्चा अससीका तेल ही साचा- 
जाना तेरू है। इसे प्राकृतिक ( नई, बेरेंगी ) रूकड़ियोंपर 
पॉलिश लगानेके पहले सी लयाया जा सकता है. जिससे 
एक अजीव-सी सजीदता ला जायेगी जो किसी मी दूसरी 
सरह नहीं आ सकती । पॉलिशके साथ जितना भी कम तेल 
कासमें जायेगा उतना ही सामान अधिक रिक्नाऊ होगा । यह 
ब्यानमें रखना चाहिए कि देतन्न रूय॑ पॉलिशका कोई भाग 
नहीं हैं; पोटली सरखताले अपना काम करे, इसलिए यह 
अयोगमें आता है । इसकी सहायताके दिना पॉलिश 
या तो चिपद जायेगी या घिसटेगी और तह दृव-हृट जायेगी, 
एक-सी मोटाईकी नहीं रहेगी । मिस तह देनेमें स्पिरिट वानिश 
( स्पिरिव्में चपढ़ेके गाड़े घोल ) से भी काम रिया गया 
शोगा, वहाँ यह बात विशेषतासे देखनेसें आयेगी सौर वहाँ 
किसी सी इालठमें बिना कुछ मोदढा-सा तेल इस्तेमाल किये 
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सुन्दर एक मोटाईकी तह पैदा करना असंभव हो जायया। 

जेसे-जैसे पोटली सूखती जाय, वैसे-वैसे उसपर पहक्ले- 
के ढद्भएए, थोड़ी-सी पॉलिश पीर लगा लेना चाहिए । तेल 
भी भ्रावश्यकतानुसार जे लेना ठीऊ है। थोदो-सी पॉलिशतसे 
बहुत-सा काम लिया जा सकता है. भौर नए सीखने बाल्े- 
को यह ध्यान रखना चाहिए छि पोटली बहुत भीगे नहीं | 
वह केवल थोड़ा-सा नम्त भर हो जाय | 





चित्र २१--वार्निश करना | 
फिर बुरुशका ल्कड़ीके रेशोंके भार-पार फैरना 
चाहिए । 
बहुतसे विद्यार्थी यह देखकर कि सूखी पोटलीसे काम 
करना कितना कठिन है कदाचित यह सोचचे कि गदि पॉकिक् 
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अधिक इस्तेमाल की जाय तो काम जल्दी हो जायगा। 
-यदि मतलब सिफे रकड़ोपर तह देना होता तो यह एक 
प्रकारसे दीक होता परन्तु अ्रत्यधिर पॉलिशके प्रयोगका फल 
-यह होगा कि स्पिरिटके जल्द उड़ जानेसे जो चपडा रह 
जायगा वह ऊबड़-खाबड़ होगा ओर हर जगह एक-सा नहीं 
होगा; पतली, समतत्न तह नहीं बनेगी। पोटलीसे यदि 
किसी भी भागमें अधिक पॉलिश निकलने लगे तो ऐसा 
नहीं होने देना चाहिए। जब पोटलीमें काफी पॉलिश नहीं 
ह्ोतो है, तो तह चढ़ानेका काम बेकार बढ़ जाता है या यदि 
पॉलिश लकड़ीपर लगे ही नहीं तो फिर असम्भव-सा ही 
ड्ो जाता है। 
पहली तह देनेका काम तव रोकना चाहिए जब्र यह 
समझा जाय कि लकडो और अधिक पॉलिश नहीं 
सोखेगी । सतहपर थोड़ो-सी चमक दीख पड़ेगो पर वह 
ईची-नीची होगी और पोटली चलानेके चिह्न उसपर साफ़ 
दिखाई दंगे। ये सब चिहद्ध बादकों हटा दिए जायेँगे। 
यह सोचा ना सकता है कि यदि पॉलिश बहुत गाढ़ी हुईं या 
बहुत इलकी तो नतीजा वही होगा जो उस द्वालतमें जब 
पोटलो बहुत गोली या बहुत सूखी हो । परन्तु बात ऐसी 
नहीं है | पॉलिश बहुत पतली होनेमें सबसे बड़ी आपत्ति 
थह है कि इसमें लकड़ीपर अच्छी तह घढ़ानेमें बहुत समय 
छग्रेगा । फिर भी बहुत गाढ़ी पॉलिश लेनेसे यह कस हानि- 
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कर है। अजुभवो पॉलिश करनेवालेकी दोनों दी गलतियाँ 
मालम हो जायेगी परन्तु नोपिखिएुको सदा इस खोनममें 
रहना चाहिए कि गुस्वियाँ या सिकुइने' न पढे और थोड़ा - 
सा भी ध्यान देनेपर चह घड़ी कठिनाइयों भर भूल-चुकॉसे 
बच जायया। 

दूसरी पुताई--जिस सामानपर पॉलिश कर रहे ये 
उसे कम-सै-क्म एक दिन तक योंही घूलसे बचाकर पढ़ा 
रहने दो । फिर उसऊी जाँच करनेपर देखोगे कि उसका 
रूप बहुत बदल गया | कितना चदल गया यह इम चातार 
भ्रवलम्वित रहेगा कि लकडीमें कितनी पॉलिश घुस गई है। 
उसपर एक बार फिर पहलेकी तरद्द पॉलिशरी तह चद्ाओ 


(0-2 


सित्र २२-वानिश रगइनेका बरद्दा । 
यदि चार्निंशके प्यूमिस पाउडरसे रगडढ़ना हो तो 
इस प्रकारके नसदा चढ्ी लकडीके चट्टेका इस्ते- 
माल फरना चाहिए। 
( पहली तहके खूब सूख जानेके वाद और रेगमाल फरनेके 
बाद, नीचे देखो )। यह ध्यान रहे कि जितना सम्भव हो 


सके, उतना कस तेल छगाओ | फिर उसे एक तरफ पड़ा 
० 
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रहने दो और पॉलिश करना और लकड़ीको पॉलिश सोखने 
देना उस समय तक जारी रक्खो जब तक कि पॉलिशकी 
तह सामानको कई दिनों तक पड़ा रहने देनेपर भी धघँसे 
नहीं । जब यहाँ तक पहुँच जाय तो तह देनेका काम ख़त्म 
सममभना चाहिए और पहली पॉलिशके लिए सामान तैयार 
हो गया समझो । इसकी प्रक्रिया जाननेसे पहले, निगन बातों 
पर ध्यान देना आवश्यक है--- 

कितनी बार --लकड़ीपर तह देनेका काम कितनी 
बार किया जाय यह परिस्थितिपर निर्भर है । अच्छी, घने 
रेशेकी लकड़ीमें इतनी वार ज़रूरत न पड़ेगी जितनी खुली, 
प्यासी लकडियोमें। परन्तु अच्छे से अच्छे सामानपर जो 
यथासंभव बहुत ही टिकाऊ बनाया जाता है, चार 
बारसे शायद ही अधिक चाहिए । दो तह देनेमें एक या कई 
दिनोंका अन्तर हो सकता है; प्रतीक्षा करनेका कारण यह है 
कि तहें जितना भी इस बीचसे हो सके भीतर सोख ली 
जाये। थदि कई दिन तक पड़ा रखनेके बाद भी पॉलिश 
#“दूबे” ( घैंसे या बेठे ) नहीं तो दूसरी तह देनेसे विशेष 
ज्ञाभ नहीं। पहली तह शायद ही कभी काफी होती है, 
परन्तु सस्ते दाम या समयकी कमीके कारण अक्सर एक 
ही तह दी जाती है । इसलिए जो लोग पॉलिश करना 
चाहते हैं, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि जददी करनेकी 
कोई तरकीब नहीं । 
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फिर भी नाकाफ्री पॉलिश ठीक नही क्योंकि इस दुशा- 
में फिर थोडे दिनों बाद तह ढेनेकी आवश्यकता पड जायगी। 
जब सामान बेचनेके लिए ही बना हो तो एक ही त्तह बहुत 
हलक्की-सी काफ़ी है--यदि आहक्के इृष्टिकोणसे नही तो 
विक्रेताके दष्टिफोणसे ही। 





चित्र २३--धानिश् रगढनेका बड़ा बहा । 
बड़े काम्रोंके लिए हैंढिल रूगे बहके इस्तेमालमें 
सुविधा होती है ( पिछला चिन्न देखो )। 


रेगमाल करनेकी आवश्यकता--चढ़िया कामके 
लिए आठ तह चढ़ाना उचित होगा। प्रत्येक तह पतली हो 
ओर खूब सूख जाय तव डसंपर दूसरी तह चढाई जाय। 
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प्रति तहके कम-से-कम्त दो दिन सूखने दिया जाय । चौथी 
ओर आठवीं तहाँको रगड़ा ज्ञाय । इस प्रकार बहुत बढ़िया 

काम चनता है। तद्द देनेके बीच-बीचमें दातेक रेशसालसे 
सतह रगड़ डालना चाहिए। विशेष कर पहली तह 
देनेके बाद, परन्तु इतना नहीं रगढ़चा चाहिए कि सतह 

ही उड़ जाय केवल इतना कि सतह चिकनो हो जाय । यहाँ 
यह बता देना उचित है कि थोड़ा-सा प्यूमिप-पाडडर 
सतहकी नरिषमता दूर करनेके लिए बहुत उपयोगी होती 
है। पहली और दूसरी तहोके बाद रेगमाल करनेछो कहा 
गया है, परन्तु किन्‍्हीं सी तहोंके बाद यह हो सकता है। 

यदि पॉलिशकी तह होशियारीसे दी गई है तो इसकी कोई 

विशेष आवश्यकता नहीं । 

कुछ फुटकर वातें--पहलेकी हुईं तहपर एक दूसरी 

तह देनेके पहले अच्छा हो यदि सतहको धीरेसे युवयुने पानी- 

से धो डाला जाय ( बहुत अधिक पानीसे नहीं ) जिससे 

चिकनाहट ( तेल ) छूट जाय और पोटलीके काममें अड्चन 

न हो । चट-पट धोनेसे कोई हानि नहीं होती और बहुधा 

इससे छाम ही होता है यथ्पि सदा ही यह वात आवश्यक 
नहीं। जब पहले दी गईं तहको काफी ससय द्वो गया हो तो 
घोनेकी प्रक्रियाको बिल्कुल खुला न देना चाहिए क्योंक्ति 

सामानपर सदा घूछ जस जाती है। यह तो कहनेकी आव- 

श्यकता नहीं कि,पॉलिश करते समय घूल सी न चढ़ा दी 
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जाय । पॉलिशका काम सदा घूल-रहि त स्थानमें होना चाहिएु। 

जब तह देना हो तो पॉलिश क्रनेवालेको यह ध्यान 
रखना चाहिए कि उसके हाथ साफ रहे और पुरानी पॉलिश 
उनमें न लगी रहे। यदि पुरानी पॉलिश या चपडे चिसटे 
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र्गड़े हुए वानिंशकी सतहपर चम्रक लानेके लिए 

उसे रॉटन स्टोन और तेलसे रगडना पडता है। 

हाथ चक्कर काटता चले, जैसा इस चित्नमें दिख- 
लाया गया है । 


हों तो अवश्य ही उसके हुकढे छूटेंगे और पॉलिशकी नई 
सतहको बिगाड़ दुँगे। कदाचित इस स्थानपर यह कहना 
डीक होगा कि हाथसे जो पॉलिश चिमट जाय उसे गरम 
पानी और सोढेसे धो दिया ज्ञाय, या स्पिरिट्से धो डाला 
जाय । 
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तह पतली हो ज््योंकि यह महत्तपूर्ण नहीं कि लकईी 
पर क्ितदी सोशे तह है बरन्‌ यह कि वह क्वितनों सच्चो 
और बराइर बन पड़ी है। यह सो ज़हरों है कि मिन्न-मिन्न 
हह देवेके दोचमें इतने समवझा अंगर हो कि तह खुब 
(डुब्” जा सके । 

दूसरा आवश्यक्ष काम यह है हि पोटलोओं प्रत्येक्न बर 
तह देते समय इतना रगड़ा जाय कि वह सूत्र जाय भोर 
उसे बार-बार भ्ियोग्रा न ज्ञाय । इस तरह चलनेसे चपड़े- 
को परत पतली हो रहतो है। शिस्त सतहपर पॉलिश हो रहो 
हो चुद्धो था गोली पोट्लोओे छिठ्ठी भो दुशमें उसपर रोक 
रखता त चाहिए। उसप्ते चलाते ( स्थान बदलते या हरकत 
करते ) रहता चाहिए । बह सामानपर धीरे-धीरे फ़िन्नलतों 
रहे । पहली वार तह देनेमें तो यह बात इंदवो सहच्रो 
नहीं है जितनी बाइक; तब यह ज़रूरी हो जाती है। पतद 
से पोडल्लोक्ो उठाते हुए भो इसी बातका ध्याव रखना 
चाहिए। बीचमेंते हो प्चावक इञ लेना ठोक नहों | उसे 
तरह चक्कर बनाते हुए क्षिनारेपर छे जाकर चोइना 
उचित है । 

नए विद्यार्थके पथ-प्रदर्शनके छिए यह कहा भा सदझ्ना 
है कि यदि वह झिनारेपर विशेष ध्याद सजेगा तो बोचफो 
सतह छुद्द ठोक रहेगी । कारण यह है कि क्षिवारोको बहुबा 
झ्रुढा दिया जाता है और उहोँ पॉलिश और र्थावोते कम 
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होती है। अच्छी, टिकाऊ पॉलिशका रहस्य य ह है कि सब 
जगह सम तद्द जमे और फिर इसे '“डूबनेके लिए?” काफ़ी 
समय मिलते । 





का चुरुश । 

साधारण कार्मोके लिए चित्र २२ में दिखलाये 

गये बह्चेके बदले छुरुशका प्रयोग किया जाता है । 

इससे काम जरद होता है (परन्तु उतना बढ़िया 
नहीं )। 


चमक लाना -फ्रेंच-पॉलिशमें सबसे अंतिस काम यह 
है. कि चपड़ेकी तह चमकाई जाती है। इस प्रक्रियार्में पोट- 
लीके चिन्ह और हर तरहके धठ्बे निकल जाते हैं और 
सतह सुन्दर हो जाती है। टिकाऊपनके लिहाज़से चपड़ेकी 
बढ़िया तह देना महत्वपूर्ण है परन्तु अंतिम क्रिया चमकक्रे 
लिए अधिक महत्तवकी है। यदि कारीगर चमक न दे सके, 
तो फिर उसकी पहलेकी मिहनत बहुत कुछ बेकार चली 
जाय । पानोके स्टेनमें रंगने, लकड़ोके रंगको गहरा करने 
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और दूसरी आवश्यक क्रियाओोंको, जिन्हें अच्छी पॉलिश करने 
वालेको जानना ही चाहिए, छोड़कर कदाचित यह चमक 
लाना ही सबसे कठिन और कष्ट-साध्य है। जो मनुष्य इसे 
सचमुच ही अच्छी तरह कर सके, उसे अच्छा और निपुण 
पॉलिश-कर्त्ता समझना चाहिए | 

इस चमकानेकी प्रक्रियार्में पहले जिस क्रियाका वर्णन 
होगा वह कुछ तह देने जैसी ही है; प्रारस्भमें तह देना, फिर 
अंतर्मे चमकाना--दोनों क्रियाएँ मिल जाती हैं । कोई विशेष 
समयका अंतर बीचमें हस प्रकारका नहीं है जैस भरने और 
तह देनेमें है। फिर भी ये प्रक्रियाएँ भिन्न हैं, ढंगमें और 
फलके अनुसार भी । बीचकी भ्रक्रिया सदैव नहीं करनी 
होती, परन्तु ऊँचे दरजेका सामान होनेपर इन्हें करना 
धाहिए। थोड़े शब्दोंमे, चमक लानेमें तह लगे घरातलको 
स्पिरिट्से धोना होता है। यदि यह बात अच्छी तरह समझ 
जी जाय तो इस दड्कको चाहे अंतिम वार तह देने या पहली 
बार स्पिरिट लगानेके नामसे पुकारा जाय, है यह बढ़ा सीधा- 
सादा । इसमें पोटलीकी पॉलिशको धीरे-धीरे कम कर दिया 
जाता है और धीरे-धीरे उसकी जगह स्पिरिट डाछ दी जाती 
है। धीरे-घीरे स्पिरिट मिलाकर स्पिरिटकी मात्रा अधिक 
कर दी जाती है यहाँ तक कि पोटलीकी तमाम पॉलिश चुक 
जाती है। पहले पोटलीको तीन हिस्से पॉलिश और एक 
हिस्सा स्पिरिटर्में सिगोना चाहिए ; फिर वराबरकी मात्नार्मे 
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लेना चाहिए; तौसरी बार तीन हिस्सा स्पिरिद और एक 
हिस्सा पॉलिश, चौथी बार केवल स्पिरिट रहे । इससे यह 
माने नहीं निकलता, कि ये अनुपात बिल्कुल दीक-दीक दही 
रहें। नाप तौल फरना अव्यवहारिक होगा। केवल ढ़ 
बतछा दिया गया है। अनुमानसे काम करना चाहिए। 
सतिम बार पोदलीमें पॉलिश विल्कुल नहीं रहेगी भौर 
उसको उस समय तक रगड़ा जाय जब तक धह पूरी-पूरी 
सूख न जाय या लगभग सूख न जाय । 
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घिन्न २६--स्टेनसिल करनेका बुरुश | 
स्टेनसिल् द्वारा चित्र रेंगनेके लिए कडे और 


छोटे बाल्दोंके बुरुशकी आवश्यकता पढती है। 


इस अवस्थामें पहुँचकर केवल स्पिरिट छगानेकी 
क्रिया ढीक-ठीक शुरू होगी। पोटलीको बदलकर दूसरी 
पोटज्षी लो। यह आवश्यक नहीं है कि वह नई हो। परंतु 
यह ज़रूर है कि उसपर पॉलिश कुछ भी न लगी हो। 
त्पिरिंद छगानेके लिए ही एक पोटक्की श्रलग रख ली जाय 
तो दीक होगा। अच्छा हो यदि उसपर तीन-चार कपड़े 
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लिपदे हुए हों। जैसे-जैसे ये कपड़ेकी तहें सूखतों जायें 
चैसे-वैसे 3न्‍्हें एक-एक करके हटाया जा सकता है। यदि 
एक ही तह काममें राई जाती है तो यह भाशंका है कि 
स्पिरिट एक दूम साप बनकह उड़ ने जाय | ल्कड्ोके ऊपर 
चपड़े ही की जो तह क्गी होती है उसे स्पिरिट 
थोढा-सा घुल्ाकर छुड़ा देती है। परन्तु बहुत थोडा चरड़ा 
घुद्धता है। पोदलीमें स्पिरिट थों ही बहुत सी ले ली जाय 
तो और बात है। यदि बहुत-सी स्पिरिद ली जायगी तो 
यह भी आशंका रहेगी कि तहकी तह ही घुल्न न जाय और 
लकड़ी चड्ढी रह जाय। इसके लिए सदैव सतर्क रहना 
होगा । स्पिरिट इतनी हो कि तहके ऊपरका हिस्सा नरस 
और चिकना हो जाय, ज्यादा ज़रा भी न हो। रगइनेमें सी 
यह ध्याव रखना चाहिए किसब्र स्थानोंपर एक ही सा द॒वाव 
पढ़े और ऐसा न हो कि कहीं अधिक रगड़ जाय,कहीं कम। 
स्पिरिट थोड़ी हो तो अचानक कोई हानि हो जानेका डर 
नहीं है, इसलिए जितनो कम्त हो उतना अच्छा । पहले धीरे 
हाथसे रगड़ो, जैसे-जैसे स्पिरिट सूखतो जाय, वैसे-वैसे 
दुबाव ज्यादा करते जाओ | तेल नहीं जगावा चाहिए । तेज्न 
चाहे उसः सामानपर हो जिसे रगड़ रहे हो या पोट्लीपर 
लगा हो, उसकी मौजूदगी पॉलिश लाना संभव नहीं 
होगा। असफलताका प्रधान कारण यह है कि पोटली 
स्पिरिट्से अधिक भिगो ली जाती है। इससे चपढ़ा सुा- 





चित्र २७--स्प्रे-गगनके लिए संकुचित वायु । 
सबसे बाँई ओर ३ अश्ववऊूफकी बिजलीकी मोटर 
है, उसकी बगलमें हवा दुबानेका पंप | आधे 
गेंदके आकारवाले भागसे हवा आती है 
भौर खूब दबकर रचड़की भल्ती द्वारा कंडेंसरमें 
पहुँचती है । कंडेंसर पंपकी बगल दिखलाया 
गया है | इसकी भीतरी बनावट पंपके नीचे 
वाले चित्रमें दिखलाया गया है। थद्द २ इंच 
व्यासका भर १४ इच्च छंबा लोहेका पाइप है 
जिसमें दोनों ओर दोपी लगाकर छोटी-छोटी 
नसियाँ छगा दी गई हैं। इनमेंसे एकमेंसे हवा 
भीतर जाती है और दूसरेमेंसे चाहर निकलती 
है। इसमें लकड़ीका घूआ ( लच्छा ) भर दिया 
जाता है जिसमें हवा छत जाय । एक ओर (पेंदी 
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की तरफ) पंपसे आये तेक आ्रादिको कभी-क़मी 
निकाल बाहर करनेके लिए टॉँटीदार नली भी 
लगानी पड़ती है। कंडेसरसे निकलनेपर संकु- 
चित हवा रबडकी म्ती द्वारा स्परे-गनर्मे जाती है । 


यम हो जाता है। और निकल आता है । बहुतसे पोटलीको 
छोड देनेपर सफल हो जाते हैं । वे इसके स्थानपर स्पिरिट 
में डालकर निचोड़ा साफ, नरम कपड़ा काममें लाते हैं । 
यदि यह अक्रिया ठीक की जा रही होगी तो चम्रक 
आना बहुत जल्द शुरू होगा और जब पूरी-प्री चमक 
आती मारूस पड़े तो पोटछी था कपड़ेको रेशोंकी दिशामें 
ही चलाना चाहिए, चक्‍्करदाश हरकतसे या रेशोंके आर-पार 
नहीं । भब केवल पोटलीके कपड़ेकी ही फेरकर कास 
ख़त्म कर देना चाहिए । 
अब कामको सूखनेके लिए छोड़ दो । यह ध्यान रहे 
कि सतह ( जो स्पिरिट्से मुज्लायम पड़ गई होगी ) खुरच 
न जाय। सतह धीरे-धीरे कड़ी पड जायगी परन्तु कुछ 
समय तक डसे होशियारीसे वरतना चाहिए और उससे 
कोई चीज़ नही लगने देना चाहिए नहीं तो उसपर चिन्द्द 
पड जायेँंगे। धूलसे भी उसे बचाना चाहिए क्योंकि उसपर 
कुछ भी पड़ जायगा तो पॉलिशके साथ जम जायगा और 
चसक बहुत कुछ मारी जायगी। 








चित्र २९--पुरानी रोति और नई 
ऊपर वायें कोने में सटे, वानिश प्रादि लगाने का पुराता 
हंग दिखताया गया हैँ। गवीन रीति में स्ेजयन का 
इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र में जब तंकुचित वायु 
डाला जाता है हो रंग भोंसो के रुप में निकलता है। 


अध्याय ६ 
के बे लंड ५ 
विशेष चमक-हछुछ ज्ञातव्य बातें 


शेज़--चपड़े और स्पिरिटके घोलमें अन्य वस्तु डांल 
कर विशेष चमक पेदा करनेको ग्लेज़ करना कहते हैं । 
स्लेज़ करना यद्यपि फ्रेंच-पालिशकी नकल-सी है, तो भी 
पालिश करनेवालोमें उसझी चार हो गई है। कभी-कभी 
तो यह बहुत ही सुगम पढतों है और कभी-कभी किन्‍्हीं 
दशाओँमें स्पिरिट द्वारा ( पिछले अध्यायमें बतलाई रोतिसे) 
चमक पैदा करनेके फामले श्रधिक सुन्दर बैठती है। इसी 
लिए इसे साधारण पॉलिश करनेकी प्रक्रियाओ्रॉर्स स्थान 
मिलना चाहिए। यदि थोडी मात्रामें बलेज़ किया जाय तो यह 
प्रक्रिया कुर्सी-मेजोंकी नक्काशीपर इतनी दी ठीऊ उतरती है 
जितनी स्पिरिट-वार्निश छगानेसे । इसके द्वारा चमकाया हुआ 
सामान बाजारमें फ्रेंच-पॉलिश किए हुए सामानके नामपर ही 
बिकता है और यह बात भापत्ति-जनक भी नहीं है। ग्लेज्ञ 
क्रनेमें आपत्ति तो यह है कि यद्यपि रंग-रूपमें स्पिरिट 
हारा चमकाकर फ्रेंच-पॉलिश किए सामानसे यह बिल्कुल 
मिल जाता है तो भी यह चमक उतनी टिकाऊ नहीं 
होती । अनाड़ीके हाथसे स्पिरिट द्वारा चमकाए सामानसे 
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स्लेज़ किया सामान अच्छा रहता है और यद्दी बात इसके 
पक्षमें कही जा सकती है। जिसे कभी-की ही पॉलिश 
करना हो वह स्पिरिट्के सहारे अच्छी चमक उत्पन्न नहीं कर 
सकता, इस कारण कि इस काममें काफ़ी अभ्यासकी आव- 
श्यकता है । 

जो हो, यदि स्पिरिट द्वारा चमक ठीक-ठीक छाईं जा 
सकती है तो ग्लेज़-द्वारा वही काम करना उतना अच्छा नहीं। 
उसे असली चीज़की नक़लत समझना चाहिए अथवा एक 
ऐसी युक्ति समझना चादिए जिससे सरलता और शीघ्रतासे 
चही चात पैदा की जा सकती हो । दोनों प्रक्रियाश्रोमें अंतर 
यह है कि स्पिरिट-ह्वारा चम्रक लानेमें धर्षण ( रगड़ ) से 
काम किया णाता है; दूसरे ढंगमें पॉलिशकी तहपर 
वार्निशकी एक घहुत ही पतली परत चढ़ानो होती है। 
पहली दुशाम्में तो चपड़ेको ही चमकाया जाता है, बादकी 
रीतिमें चपड़ेपर एक मिश्रणसे जिसे र्लेज्ञ कह ते हैं (परन्तु 
जिसके और भी नाम हैं) वार्निश की जाती है । 

गलेजकी उपयोगिता--जो पॉलिश करनेवाले अपने 
सासानको अच्छी कीमतपर बेचते हैं, वे ब्लेज़ बहुत ही 
कम प्रयोगमें लाते हैं और उसे केवल उन्हीं स्थानोंपर 
लगाते हैं. जहाँ स्पिरिंट द्वारा चमक अच्छी तरह और 
सुगमतासे नहीं जाई ज्ञा सकती या जहाँ उसका प्रयोग 
आवश्यक नही है। इसके उदादरण कुसियोंकी पट्टियों और 
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ढाँचेमें मिलते हैं । ठुर्सी चुननेके पहले ढाँचेपर थोड़ी 
बहुत पॉलिश कर दी जाती है; चमक सबसे बाद क्ानी 
होती है। पॉलिश करनेवाली इुसींमें जित्तना कम हाथ 
ज्गाया जाय उतना ही अच्छा क्योंकि बुनावट या सढ़े हुए 
कपडे आदिके खराब हो जानेकी आशंका रहती है। स्लेज्ञ 
करनेमें केवल एक दो बार पॉलिश लूगानेले काम चल जाता है 
परन्तु स्पिरिट्से चसकानेसें बहुत बार ऐसा करना होता है। 





चित्र ३०--प्रेगनका उचित भयोग। 
हाथ कामकी सतहके समानांतर चले और रंगकी 
धार सतहसे समकोण बनाती रहे ॥ 


जड़ाव, पष्वीकारी या भक्काशीके काममें, जहाँ जड़ाव या 
नक्काशो सतहसे छुछ ऊँची हो गई हो, ग्लेज्ञोका प्रयोग 
किया जा सकता है। ऐसी चीज़ोंपर ग्लेज़ स्पिरिव्से फहीं 
अच्छा रहेगा। ठॉचेपर भी ग्लेज्ञका प्रयोग करने राभ है 
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और साधारणतया जो भाग जल्दी ही घिस-घिसा नहीं जाते 
उनपर यह ठीक रहता है। भौसत दरजेकी कामकाज़ी 
-चीज़ोंपर यह टिका भी रहेगा लेकिन उतना नहीं जितना 
स्पिरिटसे चमक दी हुई पॉलिश रुकेगी । ग्लेज़की चमक इतनी 
अधिक टिकाऊ नहीं होती । 
ग्लेजका नुसखा--गलेज्ञ बाज़ारमें कई नामोंसे बिकती 
हैं परन्तु उन कारणोंसे जो प्रेंच-पॉलिशके सम्बन्धमें दिये 
गये हैं, घरकी बनी चीज़ ही अधिक अच्छी है। ग्लेजको 
तैयार कर लेना बडा सरल है। इसमें केवल दो ही चीज़ें 
प्रयोगमें आती हैं--लोबान और मेथिलेटेड स्पिरिट | जब 
'लोबान घुल जाय तो पहले मछमलके कपड़ेसे छान छो जिससे 
बेघुली कोई भी चीज्ञ घोलमें न रहे । अनुपातमें बडी हृद्‌ 
तक विभिन्नता लाई जा सकती है परन्तु जो अनुपात पॉलिश 
के सम्बन्धमं दिया गया है वह ठीक होगा। अर्थात लोबान 
३ छुटोक,स्पिरिट एक बोतल । पॉलिश तैयार करनेसें लोबान 
के स्थानपर चपड़ा इस्तेमाल होता है, बाकी तैयार करनेका 
न्ढंग एक ही है । 
लोबान भी कई तरहका होता है और प्रत्येक प्रकारके 
ल्लोबानकी अपनी विशेषता होती है। सबसे अ्रच्छी क्रिस्म 
काममें लानी चाहिए । छाखकी तुलनामें इसमें पैसेकी बचत 
-नहीं होती । इससे बचत केवछ समय की होती है। व्यव- 
जसायकी इष्टिसि समय भी घन ही है। यह ध्यान रखना 
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चाहिए झि लोबान अच्छी हो और इसलिए सस्ती चीज़पर 
डी टूटना ठीक न होगा । 

गलेज़ लगानेका 6ग-स्लेज़को लकड़्ीपर पोटल्वीसे, 
स्पंजसे या व॒ुरुशले लगाया जा सकता है। अधिकतर 
पोटली सबसे अच्छी पढ़ती है और भाम तौरपर उसोका 
अयोग होता है। ग्लेज़्को सततहपर रगढ़ा नहीं जाता, पेंद 





चित्र ३१ -स्प्रे-गनका भन्रुचित प्रयोग । 
हाथका घुमानेसे और कामसे दसकी दूरी घटने- 
बढ़नेसे वानि दा कहीं मोटी, कहदीं पतली, छगेगी । 


( तैल-रंग ) की तरह उसकी तह-सी चढ़ा दी जाती है। 

कुछ लोग ज़्याल करते हैं कि नंगी ज्कडीपर भी ग्लेज 

खगानेसे चमक जा जायेगी । किन्तु यद्द विचार ठीक नहीं है । 

कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे लकड़ीपर एक चार क्षगा 

देनेसे ही चमक भा जाय। इसलिए ग्लेज, पॉलिश या 
है 
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वार्मिश करनेके पहले अस्तर आदि करना परमतावश्यक है। 

सिपिरिद और पॉलिशके सम्बन्ध लिखते हुए कहा गया 
था कि ये चीज़ें पोटक्षीपर कम भागे ही त्ली जाये । परंतु 
ग्होज्ञ अधिक माज्नामें अच्छी रहेगी। फिर भी इत्तनी नहीं 
कि चूही रहे, केवल इतनी कि हलकेसे दबावसे ही वह 
लकडीको तर कर दे | रेशोंकी दिशार्म एक-दो घार पोटली- 
का हाथ फेर देने भरसे सहेज्ञ हो मायगी। फही भी दुबारा 
र्षेज्ञ लगानेसे पहले, वहाँ के लगे हुए ग्लोज़को सूख जाने 
देना चाहिए | जब तक चमक ठीफ न भा जाय, सछेज़की 
तह देते रहे, परन्तु यह ध्यान रहे कि यह तह मोटी त 
हो जाय | 

जिन चीज़ॉपर फ्रोच-पॉलिश की गई है भौर जो अब 
पुरानी पढ़ गई हैं, उनपर ग्लेज़् की जा सकतो है । पहले 
गरम पानीसे धो डाज़्ो भौर खूब सार कर क्ो। फिर 
ग्लेजु लगाभो । गह दंग दूसरे ढंगोंसे अच्छा रहेगा। 


अध्याय १० 
- चानिश ओर चपड़ा 
पॉलिश करनेमे ऊकद़ीपर घपड़े ( छाह ) की पार- 
दर्शक और चमकीली तह चढ़ा दी जाती है। वार्निश करनेमें 
लकड़ीपर अन्य चस्तुओकी पारदर्शक भौर चमकीली तह 
चढ़ा दी झाती है | यदि ठीक ढड्डसे किया जाय तो बानि श 
किसी प्रकार पॉलिशसे कम सुन्दर नही उत्तरती | चपढा 
पानीसे खराब हो ज्ञाता है और इसलिए बाहरी चीज़ोके 
लिए. इसका उपयोग नहीं फ्िया जा सकता, परन्तु ऐसी 
। चीज्ञॉपर भी ,वार्निश टिक समझती है। पॉलिशकी तरह 
वार्निश भी लकडीको रक्षा करती है। वरसातसें उसे फूलने 
नहीं देतो ओर सदा उसे ऐं्नेसे रोक्ती है । 
वानिश क्या है--चार्निश अब इतने विभिन्न प्रकारोकी 
बनती है कि यह कहना कठिन है कि चार्निशका क्या छथे 
है। मोटे हिसाबसे यह बह ज्ञा सकता हैं कि वार्निश एक 
तरर पदार्थ है निसमें कोई अपार-दर्शक वस्तु नहीं पढ़ी 
रहती और जो लकड़ी आदिकी रक्षा और सॉंदये-बृद्धिके 
लिए इस्तेमाल की जाती, है,' जिसकी पुक पतली समतल 
तद्द कूगाई जा सकती है और जो सूखनेपर कड़ी हो जाती 
है और पारदु्शंक या प्राय; पारदर्शक रहती दे । इसके 
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सूखनेमें केवल यही नहीं होता कि घोलक पदार्थ उड़ बाय 
( जता पॉलिशमें होता है ), इसमेंका तेल हवाझे ऑल्सि- 
जनको सोहकर कड़ी और पारदर्शक वख्तु्में एरिणत हो 
जाता है । छुछ वानिंशें सृखवेपर जूब चसकीली रहतो हैं, 
परन्तु छुछ अर्ध-चमकीली हो ज्ञाती हैं। कई तरहको 
वार्निशें बदती हैं। प्रत्येक बढ़ा कारखाना सौ-दो-सो तरह- 
की वार्मिशें बती-दनाई बेचता है। इससे सित्नमित्न काम 
सधता है। 

भोदे हिसावसे साधारण वार्निश तीव ज्ञातियोमें बाँटी 
जा सकतो हैं (१) तेल वाली, (२) स्पिरिद वाद्य, (३) 
जापान वार्निश | 

तेत वाली बानेंशे -कई पेहोंके तनोंसे ( जुराप्त 
बाव करनेसे ) योंदके समात द्तु निकलती है। पंसारके 
सभी वृक्षो|के गाँदकी जाँच हुईं है भौर सब उपयोगी गदों- 
का इस्तेमाल किया जाता है। ( नोट--गोद शब्दसे यह न 
समझना चाहिए कि वे वस्तुएं पानीमें बबूलकी गोंदकी तरहसे 
बुबनशील हैं। रबदू भी एक हृएसे निकलगोंद है। ) 
ऐँवर, कोपल, कोरी, पॉरिट्यानाक आदि गोंद वा्निश बनाने 
के काम झाते हैं। इसको किप्ी तेलमें घोल्या लाता है, 
प्ताघार॒णठः भठसी ( हीही ) के तेलमें या चाइना बुढ 
(हूंग ) के तेलमें। घोबनेमे ऑँचकी भी सहायता क्षेदो 
पड़ती है ( इस्ीको दार्निश पकाना कहते हैं ) । गोंद झौर 
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तेलके अतिरिक्त बहुत थोड़ी मान्नार्मे कुछ विशेष रासायनिक 
पदाथ ( जैसे मेंगनीज़, सेंदुर, कियाज आदि ) भी रहते हैं 
जिससे वार्निश जल्द सूखती है और इसमें तारपीन या कोई 
खनिज्ञ स्पिरिट ( बेनज़ीन वगेरद्द ) भी पड़ा रहता है जिससे 
चार्निश घुरुशसे लगाने लायक काफ़ी पतली हो जाय। 
विशेष वार्निशॉमें, विशेष भुण छानेके लिए सोयाबीन, सोम- 
फली, सूरजझ्ुखीके बीज, पोस्ता आदिफा भी तेल डाला 
जाता है । किसो-किसी वानिंशमें मछलीका तेल पड़ता है। 

वार्निशोमें तेल जितना ही कम पड़ता है वे सूखनेपर 
उतनी ही कही होती हैं, परन्तु इस कारण वे अधिक 
सासानीसे चटक भी जाती हैं । भधिक तेल ढातज़्कर बनाई 
गई वार्निश भधिक लचीली होती हैं और दे शीघ्र नहीं 
चटकती । बाहर घूपष ओर पानीमें पड़ी लकद्ीपर जब 
कभी वार्निश करनी रहती है तो अधिक तेल वाली वानिंश- 
का ही प्रयोग करना पढ़ता है, यद्यपि इनमें हतनी चमक 
नहीं रहती जितनी कमर तेल वाली वानिशोमें । 

इक्षके रंगको चानि'श और गाढ़े रंगकी दार्निशके दामोंमें 
बहुत अंतर होता है, परन्तु गाढ़े रंगकी वार्निशें इलके रंगकी 
चानिशोंसे रंग घोड़कर अन्य किसी बातमें कम नहीं होतीं । 
जब हलके रंगकी लकड़ीको वार्निश करनेपर भी हलके ही 
रंगका रखना रहता है तभी इलके रंगकी चार्निशका प्रयोग 
जनिवाय॑ होता है । 
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तेल वाली बानिशोंकी जाँच--सस्तो वानिश्योर्मे 
सस्ते गोंद पढ़े रहते हैं जो वर्तुतः अपने कामके लिए उप- 
युक्त नहीं होते । यदि कभी वार्निशक्ी जाँच करनेकी इच्छा 
हो तो किसो स्वच्छु लकड़ीपर वार्निश लगा दो । सूख जाने- 
पर एक बार फिर वार्निश लगाओो। सूख जानेपर इस 
लकहीपर पानीमेंसे निकाज्ञा और निचोड़ा कपठा रख दो । 
ऊपरसे किसी बरतनसे ढक दो ' कि कपड़ा सूख न जाय । 
१२ घंटे पडा रहने दो । यदि वार्निश पानीसे सफेद पड़ 
जाय तो समझो हि वानिंश वहुत अच्छी नहीं है। यदि 
सूखनेपर भी पुराना रंग न आए तो समझो कि वानिंश 
रही है--यह मकानोंके भीतर रहने वाले सामानपर भी 
छूगाने योग्य नहीं है । 

तीन तरहकी तेल-वारनिंशें--तेज्की न्यूनाधिक 
मात्राके प्रनुसार वानि शको कमर तेल वाली वानिंश ( शॉर्ट- 
ऑयल वानिश ), मध्यम तेल वाली वानिंश ( मीडियम- 
ऑयल वानिंश ) और अधिक तेल वाली वार्निश ( लॉड- 
झॉयल वानिश ) कहते हैं। इनका गुण दोप ऊपर बत- 
छाया जा झुका है । 

कम तेल वाली वानिश सूखनेपर खूब कड़ी हो जाती 
हैं, वे शीघ्र सूखती हैं भौर उनपर चमक खूब रहती है । 
इस फारण फरनिचरपर ये ही रूगाई जाती हैं । जहाँ अंत- 
में घानिशको सूखनेपर रगढ़-रगड़कर चमकाया जाता है 
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चहाँ भी ऐसी ही पघानिशोंका प्रयोग किया जाता है। इनके 
यनानेमें १०० पाउंड गोंद पीछे ७ से ६ गेलन त्तक तेद्द 
दाला जाता है। 

मध्यम तेल वाली वानिशॉर्मे १०० पाउंड गोंद पीछे 
१२ से ३० गैलन तक तेल पड़ता है। इनके गुण-दोए 
अन्य दोनों जातियोंकी घानिशोंके बीचमें पढ़ते हैं । ये घरके 
भीतर और याहर पाले सामानोंपर प्रयुक्त होते हैं। 

अधिक तेल्न वाली वानिशो्में १०० पाउंड गोंद पीछे 
२५ से ५० गैलन तक तेल पड़ता है और ये बाहरी कामों 
पर लगाई जाती हैं, जैसे गाड़ी आदिपर। 

इनके अतिरिक्त एनामेलोर्म डालनेके लिए विशेष वानिंशें 
भ्रो बनतो हैं।( ग्राइंडिंग चानिंश ) । 

श्पिरिट चानिश--सबले विस्यात स्पिरिट वानिंश 
घपड़ेकी वानि श दै जो मेथिलेटेड स्पिरिटमें घोलकर बनती 
है। परन्तु चपढ़ेके अतिरिक्त अन्य गोंद ( डामर णादि ) 
का भी उपयोग किया जाता है और स्पिरिटके बदले खनिज 
स्पिरिट या तारपीन, इत्यादिका भी प्रयोग होता है। चपड़े- 
के संबन्धर्से इस विपयपर भागे भी विचार किया जायगा | 

श् जल । 
कक श--इन वानि शोंकी दो बिल्कुल विभिन्न 
(१) जापान ड्रायर। थे मैंगनीजु, सेंहुर, क्िथाज 

इत्यादिकी जातिके रासायनिक पदार्थ, और गोंद (या रजन), 
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मॉक्सिजन सोखकर कड़े दोनेवाले तेल और उडनशीक 
त्तररू पदार्थ ( तारपीन, खनिज स्पिरिट आदि ) के मिश्रण 
से घनते हैं। इनमें विशेषता यही होती है कि ये बहुत 
जर्द सूखते हैं। इनमेंसे एक वार्निश गोल्डसाइज़ कहलातो 
है जो सोनेकी पत्नी चिपकानेके काममें आतो है । 

(२) ब्लैक जापान---इसमें अन्य पस्तुओंके अतिरिक्त 
ऐसफ़ाल्ट पड़ा रद्दता है और साधारणतः यद्द ऋाल्ले रंगकी 
बनती है। धातुकी चादरों, मशीनों आदिके रँंगनेमैं धहुत 
काम भाती है । 

कुछ विशेष वानिशें--ऐसफ़ाल्टम वार्निश--पऐसफ़ा- 
इटम यथा पेसफाल्ट पेदोंसे नहीं निककता। यह खिल 
पदार्थ है जे! कई देशोर्मे।पाया ज्ञाता है। यद्द न तो पानीमें 
घुलता है और न स्पिरिटरमें, परन्तु तारपीन भौर नेपधामें 
भासानीसे घुछता दे। 

सब कामके छिप एक वार्निश-- ऐसी फोई भी वानिश 
मददी है जो सब कामके किए बराबर उपयोगी हो, परन्तु 
मध्यम तेल पाली वार्निशोसे यहुत-कुछ काम चकछा लिया जा 
सकता है। 

स्पार वानिंश--स्पार जहाजुके मस्तूज् भर पालके 
इंडोंको कहते हैं | स्पार वानिश ऐसी वानिशको कहते हैं जो 
चूप ओर पानीकी अगहोंमें भी काम दे । यद्द अधिक तेल 
थार्ली वानिदा है (देखो पृष्ठ १३४) । इसे लकड़ीपर बिना 
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किसी प्रकारके अस्तर किये ही छगाना चादिएु क्योंकि 
अकसर वानिश तो ठीक रह लाती है, परन्तु घृूप और 
पानीऊे कारण अस्तरके नष्ट हो जानेसे वानिश ठउखड़ आती 
है। भावश्यकता हो तो कईं तह केवल वार्निद्ाकी लगाई 
जा सकती है। प्रत्येकको ज़रा-ज़रा रेगमाऊसे रगद किया 
जाय तो और भी भर्छा है । 

अमरीकाकी सरकारने यह कानून बनाया है कि जो 
वा्निश १८ घटे तक टंडे पानी या १७ मिनट तक खौलते 
पानीको बिना रग बदले चरदाश्त न कर सके उसे कोई 
कारखाने वाला स्पार वार्निशका नाम नहीं दे सकता । 

फ्लोर-वानिश--अँग्रेजीम फ्लोर फ़शंको कहते हैं। 
यूरोप और अमरीकार्से चहुतसे सकानोंके फर्श छकदीके 
होते हैं क्योंकि ऐसा फुर्श पैरको इतना ठंढा नहीं जान पढुता 
लितना सीमेंट, पत्थर आदिके फ़श । फ्लोर-चार्निश विशेष - 
तया फ़शोकेि लिए. बनती हैं, परन्तु भन्‍्य स्थानोंके लिए भी- 
काममें श्राती हैं। ये वार्निशें भी स्पार वार्निशकी ही तरदद 
हैं, परन्तु कुछ कम तेलके कारण कुछ अधिक कढी होती 
हैं और रात भरमें सूख जाती हैं। 

फ़्लैट वार्निश--ऐसी वानि श जो सखनेपर चमक- 
रहित था कम्त चमक फी हो जाती है । कुछ लोगोंको चमकत्ते- 
दरवाजे आदि पसन्द नहीं आते; ये ऐसी चार्निश क्षयवाते 
हैं। ऐसी चार्निशो्में जकसर थोद़ी-सी मोम पडी रहती है, . 
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परन्तु सोम घाली घार्निश कमज़ोर होती है। चमक-रहित 
वा्निशोर्से रंग ऑयल ( चाइना घुड ऑयल ) भी अधिक 
पढ़ता क्योंकि यह तेल सूखनेपर चमकरद्दित हो जाता है। 
कोच बानिश--जैसा नामसे ही स्पष्ट है यह वार्निश 
गाड़ियोंके लिए चनती है, परन्तु अन्य कामोंके लिए भी 
उपयोगी है।यह वार्निश धूप और पानीसे शीघ्र नहीं 
ख़राब होती । इस बातमें यह स्पार वार्निशसे कम टिकाऊ 
डै। परन्तु चमकर्मे उससे वढ कर है । 
ब्रश-कीपर वार्निश--इस वार्निशमे सेंदुरकी जातिकी चस्तुएँ 
नहीं पड़ी रहती, इसलिए यह वार्निश शीघ्र सूखती नहीं । 
यह केवल वार्निश करनेवाले छुरुशोंको रखनेके लिए कामरमें 
जाती है। बुरुशोंको इसमें इस प्रकार लटकाना चाहिए कि 
उनका षात्न इससे हवा रहें(चित्र १५ देखो ।। बारूके बल बुरुशों- 
के खड़ा करनेसे घांछ टेढ़े हो जायेंगे और चुरुश खराब हो 
जायगा । जहाँ कभी हो कप्ती वार्निद की जाती है चहाँ इस 
वार्चिशकी आवश्यकता नहीं। वहाँ छुरुशको तारपोनसे 
घोकर उसको अच्छी तरद्द कटकार देना चाहिए। एक बार 
फिर तारपोनसे धोकर इसके बालोंमे जोहेके तारके बुरुशते 
कंधी फर देनी चाहिए । अंतर्में साइुन और पानीसे धो 
डालना चाहिए ( चित्र १६ देखो ); परन्तु इस काममें बहुत 
समय न छगाना चाहिए क्ष्योंकि पानी बालोंके लिए हानि- 
कारक है। झंतर्मे बुरुशको कपढेपर पोछुकर बाल्लोके सीधा 
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करके सूख जाने देना चाहिए । फिर उसे काग़ज़में छपेद 
कर रखना चाहिए । 

रविंग वार्निश--ये कम तेल वाली वार्निशें हैं | सूखने 
पर ये स्पार-चार्निशकी तरह चिसदी नहीं होतीं और इसलिए 
इनको पानी या तेऊ और प्यूसिस पत्थरके बारीक चूर्णसे 
रगढ़कर आसानीसे घिस्रा जा सकता है। फिर रॉटन स्टोन 
के बारीक चूणेसे रगडनेसे हनपर दर्षणके समान चमकीली 
और चिकनी सतह बन जाती है। यदि अन्य वार्निशोंपर 
ये सब क्रियाएँ की जायेगी तो या तो चिसडी होनेके कारण 
थे ठीक कटेंगी नहो, या पानीसे फ़ूल्कर उखड आयेंगी, 
या बद्रग हो जायेंगी । 

फिनिशिंग वानिश--यह कोच वार्निशको तरहकी 
होती है । फिनिशिंग वानि शफा अर्थ है सदसे अतमें अन्य 
सहोके ऊपर लगाने घालो वानि श । थोड़ी-बहुत यह प्यूमिस- 
पाउडरसे रगढी भी जा सकती है और फिर इसपर 
रॉव्न स्टोनसे चमक भी छाई जा सकती है । 

पॉलिशिंग चार्निश--फिनिशिंग वार्निशकी तरहकी 
हो वानिंश है, परन्तु इसे अधिक आसानीसे प्यूमिस और 
रॉटन स्टोनसे रणगड़ा जा सकता हैं औौर इसपर अधिक 
अच्छी चमक जाती है । 

फ़्लोइंग वानिंश--यह ऐसी फिनिशिंग वानिश है 
पो प्यूमिससे रगढ़ी नहीं जाती। सूखनेपर जो चमक 
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भआाती है वही रहने दी जाती है । इसमें यह गुण रहता 
है कि यह अधिक गाढ़ी लगायी जा सकती है भौर सूखते 
समय आप- से-आाप घुरुषके निशान मिट जाते हैं । 

पियानो वार्निश--पियानों वाजा बहुत दासका द्वोता 
है। उसपर बढ़िया-से-बढ़िया चमक छाई जाती है। उस 
पर लगानेके लिए जो वार्निश होती है उसे पियानों वानिंश 
फ्हते हैं। यह पॉलिशिंग वार्निशकी जात्तिकी होती है 
(ऊपर देखो) । प्यूमिस और रॉटन स्टोनसे घिसनेसे पियानो 
वार्निशपर बहुत ही बढ़िया चम्रक आती है । 

हा ई ऑयल वार्निश--सस्तो पतली बानिद्ाके! अकसर 
यह नाम दे दिया जाता है । 

चेयर वानिश-- छुर्सीपर लगानेकी वानिश | इसमें 
चिशेष गुण यह होता है कि यह जह्ट सखती है और 
बरसात आदिमें भी इससें नाम-मात्न चिंपचिपाहट नहीं 
भाती | 

ड्वीट-प्रूफ़ वानिंश---जेसा नामसे स्पष्ट है यह वानिश 
डन मजीनोंपर लगाई जाती है ज्ञो गरम हो शाती हैं 
इसमें मछलीका तेल पड़ता ६ । 

वाटरप्रफ वानिश (जलअसेध वानिद)--यह पानी 
से ज़रद खराब नहीं होती | हन घानि शॉमें चाइना घुड 
शॉयकछ पढ़ा रहता है| इस तेकमें पानी यरदाश्त करनेका 
इतना गुण है कि चीनमें करचे तेलसे नावके पेंदे रंगे 
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जाते हैं | 

मिर्विंसस वानि श--ऐसी वानिश तैल-रंगों ( पेंट ) 
में मिलानेके लिए बनाई जाती है। साधारण यानि शकेा 
सैल-रगोंमें मिलानेपर भकसर वानिश कुछ खराब हो 
लाती है, इसीसे हसस कामके लिए विशेष वानिशकी 
आवश्यकता पड़ती है । 

आईंडिंग वानि श -- इनमें रंग घोटफर रंगीन जापान 
बनता है| 

स्प्रेडक् वानि श-साधारण वानि शर्म कुछ अधिक 
मात्रार्में तारपीन या बेनजीन डालकर यह चानिश चनती 
है और स्पे-गनसे लगानेके लिए अधिक उपयुक्त दोतो है | 
रंगसाज़ स्वयं तारपीन या बेनजीन ( जो उसकी वानि श 
में अधिक उपयोगी सिद्ध हो ) मिलाकर किसो भी थानि'श 
के स्प्रेगगनसे छगा सकता है । 

डिप्पिंग वार्निश--यह साधारण चानिशोसे अधिक 
पवलो बनाई जाती है। वस्तुपर अशसे पोतनेके बदले वस्तुको 
ही इसमें दुबाकर निकाल लेते हैं । फालतू चानि शको निथर 
जाने देनेके बाद पेंदीको नरम छुरुशसे पोछ् दिया नाता है | 
'खिलोनों भौर छोटे फरनिचर बनानेके कारखानोर्मे ऐसी 
वबानिंश बहुत खपती है । 

डामर वानिश--तारपीनमें ढासर नामफ गोंद ऋ 
इलनको भोज्लकर यह वानिश्म बनती है । यह बहुत स्व, 
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रंगरहित भौर पारदर्शक होती है। यही इसमें गुण है । 
यह न तो काफ़ी कड़ी होती है और न ध्किऊ | इसलिए 
केवल फैसी चीज़ॉपर ही रूगानेके काममें जाती है । 
चपड़ा--चपड़ा, ल्ञाह या लाख ( संस्कृत लाक्षा, 
अग्रेज़ी लेक या शेलेक ) वस्तुतः वृक्षसे निकला गोंद नहीं 
है। यह छोटे-छोटे विशेष कीड़ेसे निकलता है जो कुसुम, 
बेर, पत्ञाश आदि बृत्षोंसे लग जाते हैं या जान-बूककर 
लगा दिये जाते हैं । कोढ़े लगी ट्हनियोपर पपड़ी-सी बँध 
जाती है। थे टहनियाँ तोड़कर कारखानोंमें भेज दी जाती 
है ( ससारका प्रायः छुल छाह भारतवर्षमें ही बनता है )। 
वहाँ पपड़ीको छुड्टाऊर उसे कूटकर छोटे दानेका कर लेते हैं 
भौर तब पानोसे .खूब धोते है। इस प्रकार उनमेंसे लाल 
रंग निकल जाता है। तब उसे सुखाते हैं और फिर पछोड 
( फटक ) कर साफ कर लेते हैं । अब उन्हें खखरे कपड़ेकी 
क्वम्बी यैलियोंमं भरकर आँच दिखाते हैं । यैलीका एक सिरा 
एक आदसी पकड़॒ता है भौर दूसरा सिरा दूसरा आदमी । 
सिरोंको मरोडनेसे पिघछा लाह बाहर निकऊ पड़ता है। हसे 
तीसरा आदसी हकद्ठा करता चछता है। यह जाह गरम 
पानी भरे जबल्पुरी मिद्दीके बरतनोपर चिपका दिया जाता 
है। ज्ञब करीब 2 इंच मोटी और हाथ-डेढ़ हाथ लम्बी भर 
इससे कुछ कम चौडी तह दन जाती है तो एक भादमी इसे 
गरम बरतनसे उख्ाढ कर भाँचके सामने खड़ा होकर 
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पैरों, हाथों और दाँतले पकड़ता है भौर थ॑.. परन्तु 
एक साथ ही, पेरों भौर हाथोको तानता है और सिश्को 
पीछे ले जाता है| इस प्रकार छाहकी तह बहुत बड़ी और 
पतली हो .जाती है। इसी को चूर करके बाजारमें बेचते 
हैं । यही “चपड़ा कह लाता है ( चपड़ा शायद चपटा 
शब्दसे सम्बन्ध रखता है )। 

इस भ्रकारसे प्राप्त चपड़ा नारंगी रगका रहता है | यदि 
इसमें हडताल मिला दिया जाता है तो यह पीता हो जाता 
है | पॉल्शिके काममें नारंगो (या भूरा ) रंग का ही 
पडा इस्तेमाल करना चाहिए। 

नारंगी रगके चपढेको क्लोरीन आदिसे रासायनिक 
क्रियाओं द्वारा वर्णहीन करनेपर चपड़ा सफेद रंगका हो 
जाता है। इसे ब्लीचड शेलेक कहते हैं | दिहुस्तानमें इसका 
प्रायः प्रयोग नहीं के बराबर है ( देखो ए० १०० ) | 

रक्‍्खे रहनेसे तीन-चार व में नारंगी रंग चाला चपड़ा 
खराब दो जाता है। सफेद किया चपड़ा बहुत जरद बिग- 
ड॒ता है। सीड रहनेसे चपड़ा और जदुद बिगड़ता है। सीड 
खाया घपड़ा स्पिरिटर्से ठीक नहीं घुलता । 

शेलेक वानिश--चपड़ेके गाढ़े घोलको पॉलिश नहीं 
कहते, उसे शेलेक वानिश कहते हैं | रखनेके लिए बनानेका 
चुसखा यह है- 

चपद़ा इच्चे पाउंड 
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मेथिलेटेड स्पिरिट १ गैलन 

बंद बोतल्ॉमें तैयार करो और रक्‍्खो। कार रूगाकर 
चोतलको घूप या गरम पानीमें रखनेसे चपड़ा शीघ्र घुलेगा। 
( पहले ठंढे पानीमें बोतल इस भकार रक्खो कि बरतनकी 
पेंद्रीकी यह न छूये, फिर पानीकों धीरे-धीरे गरम फरो, 
नहीं तो शायद बोतल टूट जायगी | ) 

इस्तेमाल करते समय इसमें कुछ और स्पिरिट मिलाना 
'पद़ता है | बुरुढसे लगानेके लिए बस्तुतः निम्न नुसखा ठीक 
पढ़ता है | 

चपड़ा देह पाउंड 

मेथिलेदेड स्पिरिट ३ गैलन 

इतनी वानि शसे ५०० चर्ग फुट लकड़ी एक बार रंगी 
जा सकती है। 

चौडे और नरस चुरुशसे कृगाना चाहिए । 

इस वानिशकी पहली तह आध घयटेसें इतनी सूख 
'जायगी कि वह रेगमालसे रगड़ी जा सके | 

पानीके स्थानोमें पड़ेकी यानि शका इस्तेंसाज्ष न 
करना चाहिए | 

यदि चमकरहित घानि शकी आवश्यकता हे। तो अंतिम 
लह को बारीक रेगमालसे रगढ डालना चाहिए | यदि 
अयूमिस पाउडरसे रगड़नेकी हृष्छा हो तो इसके साभ पानी 
भ इस्तेमाक्ष करना चाहिए. तेज इस्तेमाल करना चाहिए । 


अध्याय २१ 


घानिश करना 

आजऊल वैज्ञानिक भनुसंधानके कारण प्रायः पूर्णतया 
निर्दोष और अपने-अपने विशेष फार्मोके लिए, पुराने ज़मानेको 
घार्निशोंसे कहीं अच्छी, वार्निशं बनती हैं, परन्तु उनके लगा- 
नेमें श्रवश्य कई बातॉपर ध्यान रखना चाहिए । इनपर भब 
विचार किया जायगा | 

वानिंश करनके लिए उचित वातावरणु--जिस 
स्थानपर वानिंश की जाय चद्द बहुत ठंढी न हो | ७० 
डिगरी फारनहाइटसे कम्त तापक्रसपर वार्निशके बहुत 
गाढ़ी हो जानेके कारण कठिमाई होती है। फिर हवारमें 
सीढ रहनेके कारण बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए बर- 
सातमें अच्छी वारनिश नहीं हो पाती । इस बातमें जल- 
अमेद्य ( वाटरग्रूफ़ ) वार्निशं अच्छी ह्वोतीहें (देखो शप्ठ। ४०) 
जाड़ेके दिनोमें बंद कोठरीमें भी वार्निश नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि तब वार्निश सूख नहीं पायेगी । जहाँ हवा 
जोरसे चलती हो या गद हो वहाँ भी अच्छी वानिश नहीं 
को जा सकती, क्योंकि इवासे चार्निश आवश्यकतासे अधिक 
जल्द सूखती है और गे सव वार्निशमें चिपक जाती है। 


फर्शपर जरा पानी छिडक लिया जाय तो अच्छा है । 
१० 
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जिन डिव्योंमें वानिशको कुछ समय तक रखना हो 
घह प्रायः पूरा भरा हो। भाघे खाली डिव्बोंसे वानिश 
ख़राब हो जाती है क्योंकि तब डिब्बेमें हवा रहती है और 
उसके ऑविसजनको वार्निश सोख खेती है जिससे उसपर 
पपढ़ी बन जाती है। यदि डिब्बा बार-बार खोछा जायगा 
तो वार्निश और जल्द खराब होगी | इसलिए कामके अनुसार 
ही छोटे या बड़े डिब्बॉमें वानिश खरीदनी चाहिए और जो 
दिब्बा खोला जाय उसकी वार्निश यथासंभव शीघ्र ख़र्च 
कर डाली जाय । 

यदि कभी पपड़ी पड़ी वारनिशको इस्तेमाल करना पड़े 
तो उसे पहले रेशमी कपड़े या बारीक मलमलसे छान 
लेना चाहिए । आवश्यकता हो तो कपड़ेको दोहरा कर को । 

सफाई--सफ़ाईपर विशेष ध्यान देना चाहिए । कहीं 
से धूछ आदिके पढ़नेकी संभावना न रहे। काममें कहीं ऐसी 
दरार न रहे जदहाँसे गद निकल पढ़े। इनमें पहलेसे ही 
झस्तरका मसाक्षा भर लेना चाहिए था चपड़ेका घोल 
( पॉलिश ) पोत देना चाहिए। वानिश करनेके पहले 
छकडीको खूब साफ़ कर दिया जाय। इसके लिए उसे 
झादन और बुरुशसे अच्छी तरह रगढ-रगड़कर पोंडा जाय। 
यदि झावश्यकता जान पड़े ( विशेष कर पुराने कामपर ) 
तो कपड़े था शासी चमढेको बेनज्ञीन या तारपोनसे नम 
करके उससे पोंदो । 
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बुरुद् भी खूब साफ़ हो। इसे वानि शके सिचाय किसी 
अन्‍य कामके लिए न इस्तेमाल किया जाय | जो घुरुश 
कभी भी पेंट ( तैल्न-रंग ) या चपड़ेके लिए इस्तेमाल 
किया जा चुका है वह वानिशके लिए ठीक न पड़ेगा। 
यदि चुरुश एक दम नया हो तो उसके चालोंको अंगुलियों- 
से अच्छी तरह साफ कर दो। ऐसे घुरुशको ऊपरी तह 
देनेके लिए नहीं कासमें लाना चाहिए। कोरो लकडीपर 
पहली तहके लिए यह दीक रहेगा। ब्रश-कोपर वानि शर्मे 
लटकाये छुरुशको बरत्तनके किनारेपर पोंछुकर सब फालूतू 
वानि'श निकाक्ष देनी चाहिए । फिर स्वच्छ लकडीपर 
पॉंछुकर छुरुशको अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए ।| 
कहीं सुखी वानि शकी पपद़ी न क्लगी रहे | तब उस वानि श- 
में जिसे लगाना हो बुरुशझो अच्छी तरह चला लेना 
चाहिए । 

जिस बरतनमें वानिश डेंडेली जाय ठसके कोने-अँतरे- 
में कहीं गद न रहे । 

किसपर वानिश की जा सकती है--नई लकड़ीपर 
वानि'श करनेके पहले उसको स्टेनसे रेंग लिया जाता दै 
और उसपर अस्तरके प्रयोग्से उसके सूक्ष्म रंध ( कोष ) 
भर दिये जाते हैं। अस्तर लगानेके बाद ( सूखनेपर ) 
लकद़ीको बारीक रेगमालसे खूब चिकना कर लिया जाता 
है। ये बातें पिछले भध्यायोंमें बतलाई जा चुकी हैं। 
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जिस लकड़ीपर वानिश की जाय वह पूर्णतया सूखी 
हो | ऐसी त्कटीपर मिसके भीतर नसी हो वार्निश कर- 
नेका परिणाम यही होगा कि कुछ समय बाद वानि शर्में 
फफोले पड़ जायेंगे । लकड़ीपर चिकनाहद ( तेल या हाथ- 
का दाग ) न हो। यदि रूफड़ी तेलके रब्जोंसे रंगी गईं 
हो तो वह उस वानिशसे कम ही लचीत्ी हो जो श्रव 
लगाई जानेवाली है। अन्यथा वानिश पीछे चटक जायगी 
( ज्चीलापनके लिए देखो पृष्ठ १३३ ) | 


समय ब्रचानेके लिए स्टेन या अस्तरके पूर्णतया सूखने 
देनेके पहले ही वानिश करना निरी सूखंता है क्योंकि 
पीछे अवश्य बखेडा हागा। वानिश चटक जायगी था 
उखड भायेगी | 

चमकीली सतहोपर वानिश करनेके पहले उनको 
महीन रेगमालसे चमक रहित कर द्ञेना चाहिए | नये काम- 
को नम्बर ०० के रेगमालसे अच्छी तरह दचिकना कर लेना 
चाहिए श्रौर सब गद हटा देनी चाहिए। धुराने कामको 
इलके सोडाके धोल या साधुनके पानीसे चटप्ट धोकर 
पोंछ डालना भच्छा होगा | खूब सूखनेपर रेगमाल करो, 
साफ करो और तब वानि श करो | 

यदि छकड़ीपर कभी मोम क्षयाया गया हो तो उसे 
पहले तारपीन, बेनज़ीन या बेनज़ोलसे अच्छी तरह धो 
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और पॉछ डालना चाहिए | फिर एक बार चपढ़ेकी हलको 
वानिद कर डालनी चाहिए | इसपर वानि श अच्छो तरह 
चिपक सकेगी। यदि चपड़ेकी पॉलिश न की जाय तो 
चानि'शके ठखड़नेका डर रहता है। 

वानिशको पतला करना--कारखानेसे जिस प्रकार 
चार्निश आती है उसी तरह उसे क़गाना चाहिए | उसमें 
फोई दूसरी वस्तु मिलाऊर उसे पतला न करना चाहिए, 
परन्तु कही लकड़ियोंपर लगानेके लिए. यदि पहले बारकी 
वारनिंशर्मे २५ प्रतिशत शुद्ध तारपोन सिला ली जाय तो 
वानिंश अधिक अच्छी तरह लकडीको पकइती है । 

यदि वानि शके डिव्वेको बार-बार खोलनेसे वी वानि श 
गाढ़ी हो गईं हो तो उसमें भी तारपीन सिलाकर वानि श- 
को पहले जैसी पतली कर लेनी चाहिए । 

दो प्रकारकी वानि शोंको एकमें न मिलाना चाहिए। ऐसा 
करनेसे अकसर कुछ अघुलूनशील पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं 
या अन्य अवगुण जा जाते हैं। 

चुरुश--वानि शके लिए विशेष छुरुश आते हैं । सब- 
से अच्छे मेलके बुरुशोंका ही उपयोग करना चाहिए । नए 
चुरुशको काममें लानेकी रीति पहले बतलाई जा चुकी 
है। जब कभी कामके बीचमें केवल घंटे आधे घंटे के लिए 
जुरुढको रख छोड़ना हो तो उसे चानि शर्सें ही. जटकाकर 
रखना चाहिए। बात् बरतनकी पेंदीफो न छूये परन्तु सब 
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आल वानि शर्मे दब जाय । अधिक समय तक बुरुश रखने- 
की तथा उसे स्वच्छ करनेकी रीति ब्रश-कीपर वानि शके 
संबन्धर्मे बतलाई जा चुकी है ( देखो पृष्ठ ३३८ ) । 

यदि असावधानीके कारण कभी कोई बुरुश कहा पढ़ 
जाय तो उसे निम्न घोलमें २४ घण्टे रक्खो । 


मेथिलेटेड स्पिरिट ३२ भाग 
बेनज्ोल ३२ भाग 
हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड १ भाग 


फिर जुरुशको लोहेके बुरुशअसे साफ़ करो, हाथसे मलो 
भर पेट्रोल या तारपीनसे धोभो । 

इस प्रकार साफ़ किया बुरुश वानि शक्के लायक तो न 
होगा, परन्तु पेंट ( तेल-रंग ) छूगानेके मोटे काममें हस्ते- 
माल किया जा सकता है। 

घानिश करनेके लिए चाहे चिपटा तुरुअ लो चाहे 
अंडाकार । दोनोसे बढ़िया काम्र होता है। वानि शके 
जुरुशोंके बाल बढे रूचीले होते हैं श्रोर मोटे भी, जिसमें 
बुरुशमें काफ़ी वानिश उठ सके भ्रौर बराबर तह दी जा 
सके । ये छुरुश एकसे लेकर ४ इंच तक चौडे मिलते हैं 
कामके छोटे-बढ़े होनेके अनुसार बुरुश चुनना चाहिए। 
बुरुशके ज़रा बड़े रहनेमें हो अधिक सुविधा रहती है । 

, वार्निश करना--वानिश लगानेझा काम देखनेमें 

यहुत आसान जान पदता है, परन्तु जब फोई इसे स्वयं 


यानि श करना ] १७५१ 


पहली बार करता है तव हस फकामकी कठिनाइयाँ दिखल्ाईं 
पढ़ती हैं। बराबर तद आती दी नहीं । 

बढ़िया चुरुश लो कौर बढ़िया चार्निश। वानि शको 
कभी झऊकमोरना नहीं चाहिए, अन्यथा इसमें हवाके बुलबुले 
बन जायैंगे,जिनसे छुटकारा पाना कठिन हो जायगा। थोढ़ी- 
सी वानि श कटोरीमें लो और वुरुशको इसमें डुवाकर उठाओ 4 
युरुश वानि शसे भरा रहे, परन्तु इतनी वानिश उसमें न 
रहे कि वह ट्पकती रहे । कटोरीके किनारेपर भावश्यकतासे 
अधिक उठी वानिश काछुना अच्छा नहीं है क्ष्योंकि ऐसा 
करनेसे उसमें हवाके बुलछुले बनते हैं। बुरुशको केवल 
इतना छुवाना चाहिए कि उसे काछना ही न पड़े । 

चुरुशबे! लकडीके पास ले जाओ और किसी छोटे 
भाग ( जेसे दिलाहा था फ्रेम ) के बीचके पासले आरंभ 
करो । दाथ जरूद-जर्द रेशोकी दिशामें चलाओ ओर जहाँ 
तक चानिंश चले वहाँ तक रंग डालो । इसके बाद उसी 
खाली घुरुशसे (बिना और वानिश उठाये ) रेशॉके 
आर-पार वार्निशकेा रगड़ो । अंतर्मे चुरुशके बालोंके छोरसे, 
हाथको रेशोंकी दि्शामें चलाकर, चार्निशके बराबर कर दो | 

अब छुरुशमें फिर पहलेकी तरह चानिश उठाओ और 
थोड़ी लकड़ी ओर रैंगो (अर्थात्‌ उसपर वानिश छूगाओ) | 
छुछु समयमें पता चत जायगा कि वार्निश कहीं अधिक 
तो नहीं खगी है, क्योंकि वहाँ वार्निश बहने लगेगी या 
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कमसे कम वहाँ की वानि'श ख्तटक आयेगी या कुरियाँ पढ़ 
जायेगी ( यह बात मान की गई है कि ज्कड़ी खड़ी है, 
पड़ी ऊकड़ीपर ये बातें न दिखलाई पढ़ेंगी )। चानिश 
इतनी कम लिया करो किये सब दोष न उत्पन्न हों, 
परंतु,यदि कभी ऐसा हो जाय तो प्रायः सूखे घुरुशके 
रेक्षोंकी दिशार्मे चलाकर कुछ वार्निश उठा लो, परंतु यह 
काम वानिशके चिपतिपा हो जानेके पहले ही करना 
चाहिए | 

वार्निश छगानेसें अंतिम बार तुरुष फेरते समय लंबा 
और फुलफुला हाथ चक्नाना चाहिए, परंतु वार्निश इतना 
धीरे-धीरे न लगाना चाहिए कि उसे चिकनानेके पहले 
ही वह चिपतिपी हो जाय । 

वार्निश ऊछगाने के बाद छकड़ी की जाँच भरष्छी तरह 
कर लेनी चाहिए कि कहीं छूट तो नहीं गयी है । तिरद्दी 
दिशासे देखनेपर छूटे स्थान स्पष्ट दिखलाई पढ़ते हैं। 
बानिश करते समय काम के [स्वाभाविक भागोंपर अत्तग- 
अल्षग वानि श करने में सुविधा होती है । जैसे प्रत्येक दिलाहे 
पर अलग, फ्रेम की भलग-अक्षगं ऊूकड्ियॉपर अलग-भज्ग, 
इत्यादि । पसा करनेसे धानिद्या करनेकी संघियाँ छिप 
जाती हैं । 

पहली बार वार्निशको रशडढकर छगाना चादिए मिसमें 
खूब पतली तह समे। पीछे भी, आवश्यकतासे मोटी तह 


चानिश करना ] १ण३ 


न क्गने देनी चाहिए। ऐसी तद्द ठीकसे सूखती नहीं भौर 
सूखनेके पहले अकसर कहीं वद्द चलती है या लटक पड़ती 
ड्ढै। 

वानिंश करनेके संबंध भे कुछ चुटकुले--(१)' 
दुबारा वार्निश करनेके पहले, प्रथम बारकों वार्निशको 
अरुछी तरह सूख जाने देना चाहिएु। यदि इसमें जदूद- 
बाजी की जायगी तो वार्निशको दूसरी तहके सूखनेमें 
बहुत समय लगेगा और श्रतर्मे काम भी बढिया न उतरेगा। 
अच्छे कार्मोंमे चार बार वार्निश को जाती है । अत्येक तदद 
को सूखकर कड्कड़ा हो जाने देना चाहिए।तब उसपर 
चार्निश लगानी चाहिए ( बीच-बीचमें रेशमाक्ष सी करना 
होगा; आगे देखो ) | 

(२) दिलाहे या किसी सी विस्तृत ज्षेत्रपर वार्निश करते 
समय चुरुशको बीचसे आरंभ कर किनारों तक लेजाना 
उचित होगा। किनारोसे लाकर बीचर्मे घुरुष उठानेसे' 
बीचमें हतनी वानि श इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ वानिश 
लटक जाती है या वह चलती है। 

(३) वानिशकी अंतिम तह अन्य तहोंसे कुछ मोटी 
चढ़ाई जाती है, श्रयाँत्‌ चुरुशसे रगड़कर उसे बहुत पत्तली 
नहीं कर देते । तो सी यह त्तह इतनी भोटी न हो कि बहे 
था छरके । 
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(४) वानिंश कभी भी वस्तुतः रगढ़-रगढ़कर नहीं लगाई 
जाती । यह तो घुरुदके सहारे बहा दी जाती है। अंतिम 
तहके लिए यह बात विशेष रूप से लागू है। प्रत्येक बार 
घुरुश भरके वार्निश लेनी चाहिए, लंबा-लंबा हाथ चलाना 
चाहिए और चट-पट सब जगह जितनी दूर तक एक बार 
में वानिंश करनी हो वानिश लग जानी चाहिए। फिर 
घुरुश के बात्नोंके छोरसे उसे लंबे-लंबे हाथ चलाकर 
चिकनी कर डालना चाहिए । देर करनेसे वानिश चिप्रचिपी 
हो जायगी ( सूखने लगेगी ) ओर तब चह चिकनाई नहीं 
जा सकती । 

(७) मेज आदिपर वानिश करते समय ध्यान रहे कि 
किनारेपर पहुँचकर बुरुश इस प्रकार न दबे कि बहुत 
सी वानिश चहाँ उतर आये । 

रिपरिट-वार्निश लगाना--पहले सामानपर पानीका 
स्टेन और अस्तर लगाभो, फिर उसे सूखने दो श्रोर जब खूब 
सूख जाय तो रेगसाल करो । तब वह वानि शकी पहली 
तहके लिए तैयार हो जायगा। इस बातका ध्यान रखना 
चाहिए कि वानिश जिस सामानपर की जाय वह बिल्कुल 
सूखा हो । 

चपड्की वार्निशका झुसखा पहले दिया जा चुका है 
(देखो पृष्ठ १४३) | शुरूशुरूमें चपढ़ा त्गाना कुछ कठिन 
सिद्ध होता है । यथपि अनुभवी मलुष्योंके द्विए बर्दे मज़ेकी 


चानि शा करना ] ॥ 


चीज़ है क्योंकि प्रयंक वार फल एक ही होता है । नये 
आदसीको कठिनाई इसलिए पड़ती है कि स्पिरिट जल्दी 
डड जाती है और चूँकि चपढ़ेकी तहको घरावर-बरावर देना 
औोता है इसल्तिए उसे चार-बार एक ही जगहपर लौटना 
पड़ता है जिसका नतीजा पह होता है कि वार्निश कहीं तो 
छूट जाती हैं, और कही अधिक हो जाती है, जिससे 
डसकी परत-ऊची नीची रहती है। 

चपड की वार्निशके लिए नरस चुरुश चाहिएु। ऊँटके 
बालका बुरुश ठीक होगा | बुरुशका आकार-अकार (वह फित्तना 
बड़ा हो) यह सामानको देखकर समझ लेना ठीक होगा 
परन्तु अधिकृत कुछ छोटे बुरुश ही अच्छा काम करेंगे । 
रेशोंकी दिशामें चुदश चलाना दीक होगा। पहले रेशोके 
आर-पार, फिर रेशोकी दिशासें भी शुरुश चलाया जा सकता 
है। यदि सावधानों वरती जाय और चुरुशका दीक-्ठीक 
अयोग आत्ता हो तो कोई कठिनाई नहीं होगी | स्मरण रखनेकी 
धात यह है कि वात्ताचरण जितना अधिक गरम होगा उत्तनी 
जल्दी स्पिरिट उचेगी और सतह कड़ी पड़ेगी | 

जब चपडेको परत छु; घंटे लगी रही हे। तो सतहके 
पएक-सा ऊँचा बतानेके लिए रेगमालसे उसे रगड़ डालना 
चादिए । अच्छी किस्मके रेगसालका प्रयोग आवश्यक है | 
नया रेगमाल कहीं ज्यादा खुरच देता है, कहीं कम । रेग- 
सालके छोटेन्द्रोंटे दो हुकद़े छो और उन्हें एक दूसरेसे रगड़ 
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को जिससे वे अ्रधिक तेज़ न रहें । बारीक कामके सिए 
रेगमालके स्थानपर धोड़ोंके वालका छुना फपड़ा भी काममें 
भा सकता है। 

इसके बाद जब घूल साफ कर दी जाय तो सामान 
चपड़ेकी दूसरी तहके लिए तैयार हो जाता है। इसे 
विल्कुल्न उसी ठंगसे लगाना होगा जिस ढंगसे पहली भार 
लूगाया था और फिर एक बार रेगसालसे रगड़कर उस 
पर वार्निशकी तीसरी तद  छगाई जा सकतो है। साधा- 
रणतया चार्निशकी दो तहें दी जाती हैं। हतनेसे फाम 
चत्ष जाता है। कितनी ही तहें दी जायें, ढंग वही एक 
रहेगा । 

ठीक-ठीकसे चानिश करनेके लिए अनुभवकी भाव- 
इयकता है। जिन्हें इस विषय अधिक अनुभव नहीं 
है वे एक बारमें बहुतसी वार्निश जे लेते हैं। नतीजा यह 
होता है कि सूखनेपर तह चटक जाती है। ठीक वार्निश 
करना तो धीरे-धीरे अनुमवसे ही आयेगा। परन्तु कुछ 
महत्त्वपूर्ण बातें बताई जा सकती हैं । छुरुशका वानि शर्मे 
अच्छी तरह डुबा छो और उसे रेशोंके आर-पार चलाओ । 
जहाँ कोने-अँतरे हों वहाँ भी काफी वानिश पहुँचा दो । 
चार्निशमें डुबानेके बाद मुरुशके बरतनके किनारेसे पोंछुते 
अल्नो जिससे बुरुशमें एकद्म यहुतसी वानिंश न उठ भाये 
इस भकार जब पूरी सतहपर वानिश कूग जाय तो 
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चुरुशको बरतनके क्रिनारेपर पॉछकर खाली कर जो श्ौर 
धीरे-धीरे सतहपर चलाकर--फालतू चानि श उठा छो | इस 
कामको उस समय तक करते रहो जब्र तक एकसी सतद 
सब जगह न हो जाय । 

यदि अच्छी चमककी आवश्यकता हो तो वारनिशकी 
प्रत्येक तहको (उसके खूब सूख जानेपर ) हलके हाथ रगढ़ 
डालना चाहिए । इस हत्को रगढ़के लिए बालोंका बुना कपड़ा 
या घिसा हुआ रेगमाल ठीक होया । हसमें बड़ी सावधानी 
की आवश्यकता है जिससे वानिंश अधिक न घिस जाय या 
वह कहीं उडखढु न जाय । सतहके खूब साफ करके उसपर 
दूसरी तह चढ़ाओ। 

यह तह पहलीसे भारी हो । अत्येक तह के बाद उसी 
त्तरह रेगमाऊ या बालोंके कपडेसे रगड़ो। यदि तीनसे 
अधिक तहें दी गई हों तो प्रत्येक तहकी सोटाईडे! हिसाव 
से कम करते चलो जिससे चानिश बहुत ज्यादा न हैं। जाय । 
अंतिम तह लगानेके लिए रुई, ऊन या फ्रेल्टके दुकडोका 
अयोग करना चाहिए । 

रगीन स्पिरिट वार्निश--आर्निशको रंग देनेके लिए 
मिन्न-मिन्न वस्तुएँ कासमें आती हैं। बुकतीके रंगोंका प्रयोग 
'चहुतायतसे द्वाता है। जब चपड की वानि शको चुकनीके रंग- 
से रंगना है। तो रंग उड़ाया हुआ लाख अधिक ठीक रहेगा । 
जुकनीके रंगको स्पिरिटमें घोल लो । उस घोलको तैयार की 
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हुईं वानिशमें मिला दो । रंगीन वानि शके लगानेमें जल्दी 
करनी होती है जिससे एकसा रंग सब जगह आये। 
सलिकनी सत्तहापर जैसे शीशा, छकड़ी, चीनो मिद्दी या 
धातुपर, इस चानिशकेा लगाना द्वौ तो है प्रतिशत्त 
सोहागा भी दालना अधिक अच्छा होता है। 


अध्याय १२ 
रगड़ना ओर चमकाना 

पहले लोग खूब चमकीला फरनिचर पसन्द करते थे,. 
झब बहुतसे छोग चमकरहित फरनिचर पसन्द करते हैं । 
केवल फरनिचर ही नही, द्रवाजे आदिपर भी छोग ऐसी 
ही सतह चाहते हैं। बहुतसी क्कद़ियाँ, जैसे महोगनी 
आदि, चमकरद्वित वार्निश कर देनेपर बहुत सुन्दर भी 
' छगती हैं, विशेषकर यदि वार्निशकी चमक हाथसे रगढ़ 
कर सारी गई हो। अत्यन्त अधिक चमकमें रूकदीका 
असली सौंदर्य छिप जाता दै। 

चमकरह्ित फिनिश प्राप्त करनेके कई ढंग हैं (१) 
रगढ़ना, (२) सूखनेपर चमकरहित हो जाने वाली वार्निश 
का प्रयोग, (३) मोम पोतना। फिर, रगदनेकी भी कई 
रीतियाँ हैं, जेसे (क) प्यूमिस पत्थरके बारीक चूर्ण भौर 
पानी या तेलसे रगड़ना, (ख्र) तेज्न और रेगमाक्लसे रगढ़ना, 
(ग) पानी और जलअभेद्य रेगमालसे रगढ़ना, (घ) इस्पात 
के धूएसे रगढ़ना या (ऊ) मशीनसे रगड़ना (इसमें प्यूसिस 
पाउडर और पानी या तेलका इस्तेमाल दोता है) 

चपड़ा और प्रायः सभी तरहकी वानि शें रगड़ी जा 
सकती हैं, परन्तु उन वार्निशोंको छोड़कर जो इसी कामके 
शिए बनाई जातो हैं (पू८ी१३६), असुदिधा होती है क्योंकि 
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बानि शके इतना सूखनेसें कि वह रगढ़ी जा सके यहुत 
समय छयता है कौर फिर चिसही होनेके कारण डनके 

घिसनेमे सी भधिक समय लगता है । 

प्यूमिससे रगड़नेके लिए साम्राल--रुणगड्ी गई 
और रगढ़कर चमकाई हुई सतहोंमें सबसे सुन्दर कास 
प्यूमिस और पानीसे बनता है। अंतिम तहको प्यूमिस 
और तेलसे रगड़ा जाता है। 

रगइनेके लिए जिस प्यूमिसका इस्तेमाल किया जाता 
है वह बहुत कई्ी होती है और कई एक वारीक्षियोमें बिकती 
है। कुछ कम्पनियाँ केवल दो ज्ञातिका प्यूमिस पाउडर 
बेचती हैं--एफ नम्बर (मर्वात्‌ फ़ाइन > सूच्म) और एफ 
पुफ ( जर्थात्‌ वेरी फाइन & अति सूक्ष्म -। कुछ कम्पनियाँ 
आ&-आाठ तरहका प्यूमिस बेचती हैं--- 

एकर्ट्रा-एकस्ट्रा फ्राइन, पुकस्ट्रा फ्राइन, फ़ाइन, 
नस्वर ० (साथारण),नम्बर १ (मोदा),नम्बर ह ।दानेदार) 
छोटा ढेला, बढ़ा ठेला 

चानिश रगदुनेके लिए एफ एफ था एक्स्ट्रा फ़ाइन 
प्यूमिस पाउदर डीक होता हे। इसके अतिरिक्त 3 से १ 
'इंच तक किसी भी भोदाईका थोडासा नसदा चाहिए । कुछ 
क्वोग पुराने फ़ेल्ड कैप या हेटके टुकडेसे काम चन्षाते हैं, 
परन्तु यह वहुत पतला पढ़ता है। ३” ,८७” का दुकडा 
लो भोर उसे ३? » ४? की ज्कढीपर ( लकड़ी करीच २” 
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मोटी दे! ) कीरसे जढ लो । इसके लिए नमदेको मोढ़ लो 
किसमें कोलें बगलमे परे, । वाज्ञारस नसदा पकडनेके विशेष 
हेड़िल भी बिकते हैं । एक चित्र २२ में दिखलाया गया है। 

रगइने को रीति--पहले यह निश्चित रूपसे देख 
लो कि वार्निदा ( या एनामेल ) सूखकर खूब कडकड़ा हो 
गया है या नहीं । यदि यह, खूब सूख गया हो तभी उसे 
रगडना चाहिए। प्यूमिसके किसी खुली थाली या तश्तरी 
में रख ली । नमदेकेा पानीर्मे तर करो और कामपर भी 
पानी छिडक लो | हो सके तो कामके पड़ा रकक्‍खो। उसे 
इतनी ऊँचाईपर रक्‍्खो कि बहुंत कुफना न पद्े । नमदे- 
के सूखे प्यूमितपर छुआ दो जिसमें इसपर एक तह 
प्यूम्िसकी चिपक जाय और कामना पहले बहुत हलके 
हाथ रगठना झुरू करो। धीरे-धीरे दबाव चढाते जाओ, 
परंतु कभी भी नमदेके बहुत ज़ोरसे नही दुबाना चाहिए | 
हाथ हमेशा रेशोंकी दिशार्म चले । रेशोंके आर-पार दाथ 
चलानेले कामपर खरोद्र पढ़ जायेंगे जो फिर कभी न 
मिटेंगे । हाथ लबा भीर सीधा चकाओ। चक्‍्करमें सत्र 
चलाओ। 

सफलताका गुर यह है कि काम बाकायदे किया जाय | 
सतहका प्रत्येक इच एक-रूप घिसे और सब जगह हाथ 
भायः उतनी ही बार चले । इसमें ग्रिमनेकी कोई अआव- 
श्यकता नहीं है; बहुत शीघ्र अदाजु ऊय जायगा कि चमक 

११ 
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कब कट जाती है। इसके बाद अधिक रगदनेमें कोई लाभ 
नहीं, दानि ही होगी। सब जगह एक-सी चमकरद्वित 
और समथरू सतह भाये । 

उभरी नक्काशी, कोने आदि स्थानोंपर हाथ बहुत 
सँमालकर चलाना चाहिए. जिसमें वहाँ की वार्निश आ्रव- 
श्यकतासे अधिक न धघिसने पाये । यदि कभी इसमें भूल 
हो जाय तो कामके सूखनेपर वहाँ वार्निश ( या समय 
की कमी हो तो चपड़ेकी पॉलिश ) लगाकर सूखनेपर 
फिरसे रगढ़ना चाहिए । 

एक ही स्थानपर श्रधिक समय तक न रगढ़ते रहना 
चाहिए क्योकि तब वहाँकी वार्निश गरम हो जायगी। 
इसलिए हाथ बढ़ाते जाना चाहिए और कुछ समय बाद 
चहाँ फिर छौटना चाहिए । 

समय-समयपर पानी डालते रहना चाहिए, परतु 
नया प्यूमिस नहीं लेना चाहिए। पहली बार ही एक 
दिलाहे या फ्रेमके एक भाग भरके लिए काफी प्यूमिस 
के लेना चाहिए। कुछ समय तक काम करते रहनेपर 
यद्द श्रधिक बारीक हो जाता है। यदि पीछे नया प्यूमिस 
लिया जायगा तो चिकनी हो गई सतहपर नये दरदरे 
प्यूमिससे खरोंच पड़ जायेंगे। 

नमदा भ5 ( वानिशसे भर ) न जाय या चिटचिटा न 
टथ्ो जाय, नहीं तो वानिशका कहदीसे यह तोड़ दैगा। 
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यदि कभी ऐला मारूम पडे कि नमदा भठ गया है तो 
उसे पानीसे अच्छी तरह धो डालना चाहिए । यदि फिर 
रगडनेपर नवीन प्यूमिसकी आवश्यकता जान पडे तो एक 
नम्बर अधिक बारीक प्यूमिस लगाना चाहिए जिसमें खरोंच 
न पडे। 

केवल दो बार वार्निश की राई लकडीपर बहुत रय- 
डाई नहीं हो सकती । छः्सात बार हाथ चलाना ऐसी 
छऊकडीपर काफी द्ोगा । बढ़िया कामके लिए चारसे छः 
बार वार्निश करनेकी भावश्यकता रहती है। 

यदि वानिश खुरद्री ऊकगी होगी तो शायद उसे 
इतना रगढना पडेया कि प्रायः दो बारकी तहे घिस 
जायेंगी। इसी लिए ऊपर कहा गया है कि कमसे कस 
चार बार वार्निश लगानेकी आवश्यकता रहती है। साथ 
ही यह भी स्पष्ट है कि वानिंश यथासभव स्वच्छु और 
समतक लगे । 

अकसर पहले कुछ कम चारीक ( फाइन ) प्यूमिस 
झर कडे समदेसे कामके रगडा जाता है। फिर अत्यन्त 
बारीक ( एकस्ट्रा फाइन ) प्यूमिस और नरम नमदेसे 
कामके रगडा जाता है। यदि किसी काममें अधिक रग- 
डाई करनी हो त्तो ऐसा ही करना चाहिए। पहले ही 
बहुत बारीक प्यूमिससे काम आरंभ करनेसे बहुत समय 
लगता है। परतु पहले बारके प्यूमिसका अच्छी तरह 
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घोकर बहा देनेपर ही दूसरा नमदा उठाना चाहिए। 
यदि इसमें एक सी सोदा कश कूण जायगा तो कामपर 
खरोच पडता चला जायगा। 
नककाशीपर नमदेके बदले बुरुशसे रगड्ठाई की जाती है। 

प्यूमिस और तेलसे रगडन्ता--इसे अकसर बारीक 
रगड कहते है क्योंकि इसमें अति सूच्म प्यूमिस पड़ता है 
और पानी और प्यूमिसक्री रगडसे तैयार की गई सतहके 
अधिक समथल्त, चिकनी और खरोंचरद्वित करने के जभिप्राय- 
से प्रयुक्त होता है। अरुसर सूचमतम प्यूमिस और तेलके 
बाद अत्यन्त सूचम रॉटन स्टोन और तेलसे कामको 
रगढ़ा जाता है। रॉटव स्टोचका चूर्ण अति सूचम प्यूमिससे 
सूच्म द्वोता है। 

ऐसी बारीक घिसाई चार्निशकी केचलछ ऊपरी तहसें की 
जाती है । यदि नीचेकी तहोंमें यह क्रिया की जायगी तो 
फिर उसपर वार्निश अच्छी तरह न चिपकेगी । 

यह बारीक घिसाईं घने, पतले, कड़े नमदेसे की ज्ञाती 
है। तेलके बदले पानीका सी प्रयोग किया जा सकता है। 

जिस कामपर इतनी बारीक घिसाई करनी हो उसपर 
अन्तिमसे पहली वालो तहको ही काफ़ी घिस लेना चाहिए 
और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि वारनिशकी अन्तिम तह 
को इतना न घिसना पढ़े कि यह कहीं कद जाय, अन्यथा 
वस्तु बहुत चिकनी न बन सकेगी । 
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यों तो रगड़ते समय किसी भी तेलका इस्तेमाल किया 
जा सकता है, का भलसीका तेल या तिलका तेल, परन्तु 
जब न चिकटाने वाले ( मशीनों या मोटरकारमें पढने 
वाले ) तेलमें वेनज्ञीन मिलाकर काममें लाया जाता है। 
इसके बदले सिलाईकी मश्नीनमें ढालनेके लिए जो सेल 
इस्तेमाल होता है उसको काममें लाया जा सकता हैं। कुछ 
कारीगर मिद्दीका तेल पसन्द करते हैं । 

तेल भर प्यूमिससे रगडनेकी क्रिया उसी रीतिसे की 
जाती है ज्ञिस तरह पानी भौर प्यूमिससे अंतर इतना ही 
रहता है कि बहुत थोढ़े तेलसे ही काम चल जाता है। 
घिप्ताई समाप्त होनेके बाद पहले रखे कपडेसे पॉछुकर, 
फिर चेनज़ीनकी सहायतासे कामको पूर्णतया स्वच्छु कर 
देना चाहिए । 

इलके बाद कामकी कढा होने देना चाहिए | किसी 
भी हालतमे २४ घंटेके पहले इसपर चमक लानेकी चेप्टा 
न करनी चाहिए। 

बुरुशसे रगढ़ना--सस्ते का्मोंके लिए जूतेके बुरुशके 
समान छुरुशसे काम किया जाता है ( देखो चित्र २० )॥ 
छोटे कार्मोमें गोल छुरुशका भी इस्तेमाल किया जाता है ॥ 
प्यूमिसको तेलमें मिलता लेते हैं ओर इन बुरुशोंसे तेज़ीसे 
रणडते हैं | काम जरूद तो होता है, परन्तु काम वहुत बढ़िया 
नहीं होता क्योंकि वानिंश घिसकर समतऊर नहीं द्वोने पाती | 
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रेगमाल आदिसे रगड़ना--बहुत सस्ते कार्मोके 
सेल लगे खूब बारोक रेगमालसे रगढ़ते हैं। जब काग़ज़ 
भठ जाय तो उसे बेंनज़ीनसे धो डालना चाहिए | अब 
जत्न-भसेद्य रेगमाल भी बनते हैं। इनसे रगढते समय 
पानीका इस्तेमाल किया जा सकता है | काग़ज़को साफ 
करनेके लिए उसे अकसर धो लेना चाहिए । 

रेगमालके प्रयोगर्मे जब कासकों समतल भी करनेकी 
इच्छा हो ( और नक्काशीके कामको छोड़ हमेशा ऐसा किया 
जा सकता है ) तो रेशमालको गहीदार लकड़ीपर तान 
लेना चाहिए। ऐसी गदियाँ बाज़ारमें बिकती भी हैं 
( चित्र २) और आसानीसे बनाई भी जा सकती हैं। बड़े 
कार्मोंके लिए हैंडिल युक्त लकडीमें रेगमाल लगाना चाहिए। 
( चित्र २३ )। 

अब तरह तरहफे मसाले चढ़े भोर भनेक सूचमताके 
मसाले चढे रेगमाल मिलते हैं । यद्यपि ये श्रब भी सेंढ- 
पेपर (चारूका काग़ज़) कहलाते हैं तो भी किसीमें गारनेंट, 
किप्तीमें अद्युमिनियम ऑक्साइड, किसीमें कुछ पड़ा रहता 
है और एफ-एफसे ७४ नम्बर तकके काग़ज़ बनते हैं |& 

रेगमालके बदले इस्पातके घूआसे भी काम किया जाता 
है। बिना तेलके ( सूखा » और तेलके साथ भी इसका 


& ये भमरीकाकी कम्पनियोंके नम्बर हैं । अन्य करपनियों 
के भिन्न नम्बर होते हैं । 
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इस्तेमाल हो सकता है। नम्बर ०० करीब एफ-एफ नम्बर 
के प्यूमिसके बराबर कास करता है और नम्बर ० करीब 
एफ नम्बरके प्यूमिसके बराबर । नम्बर हे वाला घूआ 
दरदरे रेगमालका काम देता है। 

रगड़नेका काम करनेके लिए सशीते भी बरिकती हैं, परन्तु 
भारतवर्षमें अ्रसी इनकी आवश्यकता नहीं जान पञती 
क्योंकि यहाँ मज़दूरी अभी सस्ती है और यहाँ अभी फरनि- 
चरकी बहुत बड़ी दूकानें नहीं हैं । 


चलक लाना 


पियानो-फिनिश--ल्राधारण टट्टीका शीशा चिकना 
और चमकदार अवश्य होता है, परन्तु यदि इसपर कलई 
करके इसका दर्पण बनाये ( सस्ते दर्पण इसी प्रकार बनते 
हैं ) तो इसमें मुँह सच्चान दिखलाई पडेगा । सतहके कुछ 
डऊँला-नीचा होनेके कारण प्रतिबिस्ब छुछु विकृत हो जायगा | 

अच्छा दपंग बनानेके लिए मोटा शीशा लिया जाता 
है। फिर इसको कुरन या एमरी पत्थरसे इतना घिसा जाता 
है कि यह पूर्णतया समतल हो जाय । इस प्रकार सतह 
समतल तो हो जाती है, परन्तु साथ ही शीशा अधा हो 
जाता है। इसकी तह चसकरहित हो जाती है । 

अंधे शीशेके अधेपनको मिटानेके लिए इसे कुछ और 
बारीक एमरीसे घिसा जाता है, तब फिर कुछ और बारोक 
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एसरोले । इस अकार घिसलेदाले पदायको उत्तरोत्तर 
बारोक करते-करते शीह्म प्रायः सपनो पुरानी उसकको प्राप्त 
कर दखंता है । 
अंतर्मे रूज़से भीशेको घिला ज्ञाता है। तब इसका 
अंघापन बदित्झुल मिट जाता है। इसके झार-पार स्पष्ट 
दिखलाई देंसे ल्यता है | साथ ही उपरोक्त घिस्ाईके कारण 
- इसकी सतह सद्धो कौर समतल हो जाती है। शीघेझोे 
दोदों मोर सत्ततल करनेके बाद यदि उसपर हझ्नलह की जाय 
तो प्रतिद्दिस्ष दिलछुल सच्चा चदेया। 
ठोक इसी अक्षर दातिश लगी सतहें 
पहले वे उसमकीली सदश्य होही हैं, परल्नु 


न उसको सूतह 
सच्ची समदल नहीं होती। पिछले इप्ठो्से चतलाई गई 


रोदिले घिसे जानेके बाद उसकी सतह समतल तो दो जादी 
ह 


बहुतसे लोग इसी सतहफो पसन्द करते हैं. परन्तु 

कुछ लोग चमकदार सतह चाहते हैं! चमफऊ-रहित सदहपर 

चसक छातेके लिए उनको अधिकाधिक दारीक चुणोसे रगडा 
जाता है, इससे उनपर चमक आा जाती है | 

यह चमक वी ही नेज्ञ होतो 

पियानो-फ़िल्िश कहते हैं, क्योंकि इस ढ्ी फिनिश 

( चमक या पॉलिश ) पियातों सासमके बहुसुल्य बाजोपर 


का लाता है ॥ 


/ 
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चमक लानेका ढंग--यदि लकडीमें पहले अच्छा 
अस्तर ( अध्याय ६ ) नहीं लगाया गया था और 
रुकडी खूब चौरस नही कर ली गई थी तो अ्रंतमें बढ़िया 
चमक श्रा ही नही सकती । फिर यदि अंतर्से चमक लाना 
हो तो इसी कामके लिए बनी वा्निशका प्रयोग करना 
चाहिए (देखो छ० १३६, रविग और पॉलिशिग वार्निश) | 
फिर यदि वार्निश खूब कडी न हो गयी हो तो इसपर 
चमक न आयेगी, चाहे लाख उपाय फिया जाय। यदि 
नाखून गडानेपर वानिशमें गढ़्डा हो जाय तो अवश्य 
चार्निश सूखी नही है। 

अच्छा अस्तर, उचित वानिंश और ठीक तरहसे घिस्राई- 
के वाद दो रीतिसे काम हो सकता है, पुक तो तेलसे,. 
दूसरे पानीसे । 

१---तेल्से चमक--इसोंमें समय कम लगता है। 
वार्नियको सूचम भौर श्रति सूक्ष्म प्यूमिससे रगढने और 
साफ करनेके बाद (देखो ए० १६३) उसे अति सूक्ष्म रॉटन 
स्टोन भौर विशेष तेलसे रगड़ा जाता है। विशेष तेलके 
बदले किसी भी मीठा तेल भर मेथिलेटेड स्पिरिटको बराबर- 
बराबर मात्नामे लेनेसे काम चल सकता है। कुछ वर्ष हुए 
केवल ताज्ञा बिनोलेका तेल इस्तेमाल किया जाता था । अब 
वार्निश वाली कम्पनियाँ इस कामके लिए स्वयं विशेष तेल 
बेचती हैं। उनके अभावमें निम्न मिश्रण फाममें लाया जा 
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सकता है। इसे पियानो फ़िनिश करनेदाल्े प्रकृपतर 
इस्तेमाल करते हैं -- 


प्रिद्ठीका तेल हे गेलन 
शुद्द तारपीन | गैलन 
सीदर दुढ भॉयल ण आउंद 
पिट्रोनेला ऑयल ३ झाउंस 


अच्छी तरह मिलाओो और दो-चार दिन बाद इस्ते- 
सात करो । इसमें ज्ञ मित्रता तो नहीं परन्तु उपरोक्त 
सात्नामें करीब 3३ आउंस पाती डालकर काम करते समय 
भकमोर लिया जाय तो अच्छा है | 
छुद् करीयर नरम नमदासे, इुद्ठ रईसे शोर झुछ 
फपड़ेसे चसक लानेके लिए रणइते हैं। घाहे कुछ भी 
इस्तेमाल किया ज्ञाय उसे तेहमें हुतकर विचोह 
डालना चाहिए। इससे वल्तुपर तेल लगा देवा चाहिए 
और उसपर जुरान्सा अति सूध्ष्म रॉब्न स्थोत घिहुक उेना 
चाहिए। हाथ चक्छर मारते हुए चलाता चाहिए ( चित्र 
२३ देखो)। मदर लगह वरावर रगढ़ाई हो प्र सब जगह 
बरावर दबाव ढाला जाय । चमक क्षामेमें समय लगता 
जब सद जगह चसऊ आ जाव तो नर्स कपड़ेसे सब तेल 
पोंह्ठ डालो । फिर ब्रेनमीनसे शात्री चमड़ा नम करो शोर 
उससे पोंठ्ी । चाहो तो सक्‍्कीझा बाद जुरा-सा छिड़ककर 
कपड़ेते पद दो जिसमें तेफा नामोतिधान भी न रह 
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जाय । अतमें नरम कपडेसे जल्द-जलद ओर फुलफुला हाथ 
चलाकर बढ़िया चमक लाशो । 

२---पानीसे चम्तकऊ--इस रीतिमें समय अधिक क्षगता 
है। इसके लिए यदद परमावश्यक है कि अंतिम बार वालो 
वार्निश पॉकिदिंग या फिनिशिंग वार्निश अचश्य हो (४० 
१३६ देखो) । इस अमभिप्रायसे कि यह तह कहींसे कट 
न जाय इसके नीचे चाली तहको दी अच्छी तरह प्यूसिस 
और पानीसे रगड लिया जाता है तब वार्निशकी श्रंतिम 
तह लगाई जाती है। इस अंतिम तहके ख़ूब सूख जानेपर 
उसे खूब बारीक ( एफ-एफ नस्वरके ) प्यूमिस-पाउढर 
भौर पानीसे रगडो । जन्र सत्तदट समतर और चमऋ-रद्वित 
हो जाय तो अच्छी तरह थो ढालो। तब हथेलीमें पानी 
लगाशओ्रो और जरा-सा अति सूक्ष्म रॉदन स्टोन भी । हथेली- 
से ही कामरझो अच्छी तरह रगडो। कासमपर पानी छिडकते 
रहो जिससे वह सूखने न पाये भौर हाथको तेज्ञीसे 
चक्कर देते हुए चलाश्रो । जब करीब-करोत्र चमक 
आ जाय तो धीरे-घीरे रॉटन स्टोनकी मात्रा कम कर दो, 
यहाँ तक कि अतर्सें केवल दाथसे ही रमइना पड़े कामको 
अब भीगे शासी चमडेसे पॉछुकर सूखने दो । जो कुछ 
सफेद छुकनी कामपर दिखलाई पडे उसे दथेलीसे पोछ 
डालो । अंतर्में नरम रेशमी कपडेसे या नरम सखे शामी 
चमडेसे फुल्फुले परन्तु तेज हाथसे चमक छाभो। तेल 
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चाली रीतिकी जपेक्ञा इस रीतिसे अधिक अच्छी चमक 
जाती है। 

पुराने कामके लिए पॉलिश--नीचे पॉच झुसखे 
दिये जाते हैं । इनके अनुसार बने पॉलिशको वार्निश था 
फ्रेंच किये सामानपर उसी प्रकार लगाया जाता हैं जैसे 
जूतेपर जूतेकी पॉलिश । इसके प्रयोगसे पुराने का्मोंमे 
फिरसे चमक आ चाती है। वे साफ भी हो जाते हैं । 


१--सिरका १ भाग 
मेथिलेटेड स्पिरिट १ भार 
मिद्दीका तेल ३ भाग 

* सासमानपर रगडो, भाथे घटे तक सूखने दो और 
फालतू पॉलिश पोंछ डालो । 

२--पछिल्कका तेल प्‌ साग 
मेथिलेटेड स्पिरिट १ भाग 

रुईसे हाथको चक्कर देते हुए लगाभो । 

ईइ--अलसीका कच्चा तेल १ बोतल 
मेथिलेटेड स्पिरिट २ आउंस 
सिरका ४ आउंस 
बटर ऑफ ऐंटिमनी $ आउंस 
लिकर अमोनिया 2 आउंस 


यदि मेथिलेंटेड स्पिरिटर्मे थोडा-ला कपूर पहले घोल 
रिया जाय तो और भी जच्छा दोगा। बटर ऑफ ऐटिसनी- 


राइना और चमकाना ] १3७३ 


का वैज्ञानिक नाम ऐटिमनो बाइड्वोराइड है । दवाखानोंमें 
सिलता है । 
४--यह चुसखा अति उत्तम दै-- 


मिद्दीका तेल १ आउंस 
बटर ऑफ़ ऐटिसनी ह आउंस 
मेधथिलेंटेड स्पिरिट १ आउंस 
पानी ३ आउस 


मऋकमसरोरकर अच्छी तरह मिलाप्रो । फिर उससें 
मैगनीसियम कारबोनेट धीरे-धोरे डालो। जब निश्चय हो 
जाय कि और मैगनीसियम डालनेसे और बुल्लचुऊे न उठेंगे 
तो दो चम्मच ( चायही चम्मच ) सर मैगनोसियम कार- 
बोनेट और डाल दो । 

७--यह छझुसखा भो बहुत अच्छा है, इससे सामान 
साफ़ भी हो जाता है-- 


बटर ऑफ़ ऐ'टिसनी है भाग 
सिरका २ भाग 
दारपीन ६ भाग 
मेथिलेटेड स्पिरिट २ भाग 
भलसीका कच्चा तेल ६ भाग 


शीशेके बोतलोंमें रक्खो । नरम कपड़ेसे रगमाभो और 
सैज्ञ हाथ चलाकर रगढ़ो 


अध्याय १३ 
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न्ुटियों का कारण जानने से उनसे बचना सरल दो 
लाता है । इसी छिए ऐसे दोष जो अकसर उत्पन्न होते हैं 
लौर उनसे बचनेके डपाय इस अध्यायमें दिये जा रहे हैं। 

सेंगना--वार्निश ठीक उसी अकार दिखलाई पढती 
है जैसे यह पानी से भीगी सतदपर लगाई गई दो | सतदद 
को यह पकढ़ती नहीं और रेंगती है या इसमें कुरियाँ पढ़ 
जाती हैं या छोटी-छोटी रूदरें बन जाती हैं या कहीं-कहीं 
वार्निश फूल आती है या छटक जाती है। 

इसका कारण यह होता है कि जिस सतहपर वार्निश 
लगाई गई थी चह गीली थी या उसपर चिकनाहद (तेल, मोस, 
आदि) थी, था वद ठंढी थी, था उसपर बहुत चिकनी (चमक- 
दार) सतह थी | यह भी हो सकता हैं कि वार्निश की पहले 
वाली तहें खूब सूख नहीं पाई थीं और उनपर दोवारा वार्निश 
कर दी गई। हाथ के चिह्रपर भी वानिश अच्छी तरह 
नहीं चिपकती । साधुनसे धोनेपर साहुन को भच्छी तरह 
छुडा न देनेका भी यही परिणाम दोता है । 
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वार्निशमें कुछ मिला देनेसे भी यही फल हो सकता 
है। जब अधखुले ढ़िव्यों में रखनेसे वानिश गाढ़ी हो णाय 
तो उसमें कभी-कभी तारपीनके बदले लोग बेनज्ञीन मिला 
देते हैं । इससे भी वानिशके चिपकनेकी श्ञक्ति जाती रहतो 
है। दो विभिन्न प्रकारकी वानि शॉको मिलानेका भी अश्रसर 
यही द्वोता है । वार्निशर्म कभी अलसीका तेल भी नहीं 
मिलाना चाहिए। तेलसे डूबे ठुरुशको बिना साफ़ किये 
वानिंशमें डालनेसे भी वार्निश कमज़ोर हो जा सकती 
है। गरमी के बाद एकाएक सर्दी या सूखेके बाद एकाएक 
पानी के बरसने से भी कभी-कभी वार्निश रेंगने लगती 
है। यदि लकडी में किसी प्रकार का तेल लगाया गया हो 
या उसमें प्राकृतिक तेल हो तो भो वानिश उसे अच्छी 
तरह नहीं पकड पाती । ऐसी जकड़ियोंको तारपीनसे अच्छी 
तरद्द धो-पोंछ देना चाहिए और फिर अच्छी तरह सूख जाने 
देना चाहिए। वानिश कहीं मोटी कहीं पतली लगे तो भी 
चार्निश रेंग सकती है। 

यदि वानिंश स्वयं वहुत गाढी होगी तो यह रेंग 
सकती है। ऐसी वार्निश चिकृनी ( बारीक रेगमाल की 
गई ) लकडीपर लगाने योग्य नहीं होती, परन्तु ऐसी 
वानिशें बहुत कम चनती हैं । 

बहना, लटकना ओर मुर्रियो--इसके कारण वे 
सब बातें हो सकती हैं जो ऊपर रेंगनेके क्षिए लिखी गई 
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हैं। इसके श्रतिरिक्त वानिशकी तह मोटी छगानेका भी 
परिणाम यही होता है । सोटी तहके कारण ऊपर- 
से वार्निश्ष सूख जाती है, भीतर गीली ही रह जातो है, 
जिससे अपने ही बोकके कारण वार्निश बह चल्नती है या 
ज्टक पढ़ती है या उसके ऊपर ऊुरियाँ पढ जाती हैं । 
वार्निशका रेशमी हो जाना--वार्निशमें उसी प्रकार 
के रेशे पड जाते हैं जैसे रेशमर्मे या रेचड़ी ( चीनीकी बनो 
रेवड़ी ) में । यह वानिंशको बहुत ठढा रखनेसे हो जाता 
है। पहली तहके बिना अच्छी तरह सूखे ही दूसरी तह 
लगाने या किसी-किसी वानिशर्मे तारपीन मिलानेके कारण 
भी ऐसा द्वो जाता है । 
दानेदार वार्निश--देखनेमें ऐसा जान पड़ता है कि 
वानिशके सूखनेके पहले उसपर किसी ने सहीन दाना या 
बालू छिड़क दिया है। वार्निश जगानेके आध घण्टेसे डेढ 
घरण्टेमें यह खराबी पैदा द्वो सकती है । 
कारण ये हो सकते हैं--या तो वस्तुतः ग्द पड़ गयी है, 
था गद॑पहलेसे ज्कडीपर था छुरुशमें थी जो वानिशके 
सूखनेपर स्पष्ट दिखलाई पढ़ने लगी है, या वानिशर्मे 
पपड़ी जम गईं थी और उसीके चूरके कारण यह सब 
हुआ है । 
गड्ढे, सुई-छिद्र, चेचकके दाग, इत्यादि--इन सबों 
का कारण एक ही है। गड़ढोंक्े छोटे-बडे होनेके हिसावसे 
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उन्हे सुई-छित्र या चेचकका दाग भादि नाम दिया जाता है। 

कारण ये हो सकते हैं--दो या अधिक विभिन्न जाति- 
योंको बार्निशोंका मिल्ाना, गरमीके बाद परानीका यरस 
जाना, बहुत ज्यादा गरमी, बहुत ज्यादा ठंढक, पहली तहों- 
के ब्रिना श्रच्छी तरद सूखे हो फ़िर वार्निश लगाना, 
झूकडीपर तेल, कोठरोके फ़शेपर बहुत पानो रद्दना जिम्तसे 
वहाँढ़ी हवा बहुत नम हो जाती है, वरसातको सड़ी गरमो, 
चायुका श्रावागमन बन्द रखता, तेलमें रक्खे ब॒रुतको ब्रिना 
अच्छी तरह साफ किये वानिशमें डालना, छुरुशर्मे तार- 
पीन या वेनज़ीनका लग जाना, वानिशऊकों पतला करने 
लिए वेनजीन या तारपीनका मिलाना । 

वार्निशमें ज़रा-सी दी अन्य पस्तुके पढ़ जानेसे तरह- 
त्तरहकी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं । 

खराब या अखावधानीसे लगाये अ्रस्तरके कारण भो 
सुईं-छिद्द उपन्न द्वोते हैं । यदि अस्तर न लगाया जाय तो 
लकडीके रन्धोर्मे वार्निंश घुस जाती है और पहाँ-बहाँ 
सुई-छिद्र बन जाते हैं । 

पसीजना--चमकरद्वित की गई बानिश कभी-ऋभो 
आपसे आप चमकोीली दो जाती है और यह चमक उस 
प्रकारकी होतो है जैसे भीतरसे तेऊ निकल जाये । इसीको 
पसीजना कहते हैं। साधारणतः इसका कारण यद्दी होता है 
कि एक तहके पूर्णतया सूखनेके पदल्ले ही दूसरों तह 
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लगायी गई हैं। यदि नीचेछी तहें पूर्णतया सूखी भी रहें, 
परन्तु सबसे ऊपर चाली तह स्वयं खूब सूखी न हो और 
उसे उसकरहित कर दिया जाय हो सी यह दोष भा 
सकता है। अधिक तेल वाली वानि श (देखो ए० १३४ ) के 
पूर्णतया सूखनेमें कई सप्ताह रूगता है। अच्छी जातिकी 
फिनिशिंग वार्निशके सी पूर्णतया सूखनेमें एक या दो 
सप्ताइले अधिक ससय लगता है। 

रगड़ते ससय एुक ही स्थानपर अधिक समय तक 
रगढ़ते रहनेसे चहाँकी चानि श बहुत गरस हो जञा सकती है 
और इसके कारण भी वहाँ चानि श पसीज सकती है । 

धेंसतला--यदि अस्तरका ससाला लकड़ीके रंभोर्मे 
ढीकसे न भरा गया होगा या यदि भरवनेके बाद फाज्षतू 
मसाला पोंछते समय यह उखड़ आया होगा तो वानिश 
लकडीमें धैंस जायगी। ऐसी लकड़ीपर डीकलसे धानिश 
नहीं की जा सकती ॥ 

भमरना--चमकके सिट जानेको सरता कहते हैं । इसके 
कारण हैं ख़राब या अधूरा बस्तर, काफ़ी बार वानिश न 
क्षगाना, बिना अच्छी तरह सूखे ही तहोंपर नई तद 
छ्षगाना, या बिना अच्छी तरह सूखे तैल-रंगोंसे रेंगी लकड़ी 
पर वार्निश लगाना | 

बिना एक तहके पूर्णतया सूखे उसपर वानिशकी 
दूसरी तह नहीं ढुगानी चाहिए, चाहे कितनी सी जल्दी 
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रहे | इस नियमका उल्लंघन करनेसे श्रन्तमें परिणाम घुरा 
ही होता है और कुछ मिलाकर समय भी बहुत लग 
जाता है । 

वार्निश की गई लकडीपर लगानेकी कुछ पॉलिशॉमें 
मोम रहता है। कभी-कभी ये पॉलिशे' इतनी ख़राब रहती 
हैं कि उनसे चमक बढ़नेके बदले मर जाती है| 

चिपचिपाहट--कमी-कभी वार्निश सूखती ही नहीं, 
पहुत दिनों तक चिपचिपी बनी रहती है। इसके कारण 
साधारणतः ये होते हैं--चहुत गरमी, बहुत सर्दी,वरसातके 
दिन, वायुका आवागसन रुका रहना, तेरऊ या हाथके दाग 
लगी लकडीपर चार्निश करना । गंदी लकड़ीपर वार्निश 
करनेसे यदि वार्निश ऊपरसे सूख भी जाय तो भी उसपर 
बैठनेसे शरीरकी गरमी पाकर चार्निश नरम हो जाती है और ; 
इसलिए चिपचिपी हो जाती है । इसलिए पुरानी कुरसियोंपर 
चानिंश करनेके पहले उनको खूब साफ कर लेना चाहिए $ 

चिथड़ा हो जाना--ऊपरी सतहके नीचे वार्निश 
अकसर चिटक जाती है (हुकढे-टुकड़े हो जाती है) । घरके 
भीतरके सामानपर लगाने वाली वानि शको बाहरी कामके 
लिए इस्तेमाल करनेपर ऐसा अकसर होता है । बाहरके 
कासके लिए समझकर वानिंश लेनी चाहिए ( देखो 
पृ० १३६, स्पार वानिश )। 

चटकना--जैसे शीश दत्ता है उस प्रकार वार्निश 
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डूटे तो उसे चटकना कहते हैं ) इसके कारण हैं--पूर्णतया 
सूखनेके पहले ही वार्निशपर दिल घूप, रातमें ठंढक ऊगना, 
यथा बाहरके कामके लिए अयोग्य वार्निशका इस्तेमारू,या बहुत 
मोटी तद्ट लगाना या बिना सूखे दी तहोंपर नयी तद्द छगाना । 
यदि एक तरहकी वार्निशपर दूसरी तरहकी वार्निश छगाईं 
जाय तो भी ऐसा होता है। सब तह एक दी तरहकी 
वार्निशकी हों तो अच्छा है; या नीचे कड़ी चार्निश रहे, 
ऊपर नरम | चटकनेकी मरम्मत नहीं हो सकती । पुरानी 
वार्निश छुड़ाकर फिरसे चार्निश करनी पड़ेगी । 

उखड़ना, वि"्पड़ उखड़ना--चटकने वाछे कारण 
इस दोषके भी कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त गंदगी दूर 
किये बिसा ही वार्निश लगाना, वार्निशर्में अन्य कोई चीज्‌ 
मिज्ञाना, लक्रढीपर मोमका लगा रह जाना, या उसपर 
साबुन, सोडा आदि ऊगा रह जाना आदि भी इसके कारण 
हो सकते हैं। सस्ते अस्तरोंके कारण था उनको अच्छी 
सरद्द न पोंछ डालनेसे भी यह दोष उत्पन्न होता है । 

घुंधली, दूधिया वार्निश या चपड़ा--चार्निश या 
पॉलिश स्वच्छ और पारदर्शक रद्दनेके बदले घुघली या 
वुधिया हो जाय तो समझना चाहिए कि पॉलिश या वार्निश 
पर कद्दीसे पानी पहुँच गया। बरसाती हवा, ऊपरसे गिरा 
पानी, प्यूमिससे रगढ़ते समय तेलके बदले पानीका प्रयोग, 
थओे.सथ वार्निशकों खराब कर देते हैं। धायुका आवागसन 
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टीक न रहनेसे, विशेषकर नये मकानोमें (जिनकी दीवार्लों 
और दुतोंमें पानी बहुत रहता है), वार्निश इँघली हो जाती 
है। इसका कारण यह है कि चपडा या घानिशके गोंट 
पानी सोख लेते हैं । 

फफोले---धूपके कारण फफोले पड़ जाते हैं, क्योकि 
धूपसे लकदीमें घुसा पानी भाषके रूपमें निकल पढ़ता है 
इससे वार्निश उखड आती है । पानीके अतिरिक्त , यदि 
चानिश्ा स्वयं खूब सूखी नहीं है तो घूपके कारण फूल 
उठती है । इसलिए नई वार्निश की गई चीजोकों बहुत दिनो 
तक धूपसे बचाना चाहिए । 

जो काम वराबर धूपमें रहेगा उसपर साधारण भस्तर 
करनेके बदले स्पार वार्निशका ही अस्तर करना अधिक 
उचित है। इसके लिए लकड़ीके खूब सूखे रहनेपर स्पार 
चानिंश लगाओ । उसे करीब ३ सप्ताह तक सूखने दो 
भर तब प्यूमिस और पानीसे प्रायः लकड़ी तक 'रगढ़ 
डालो । यही भस्तरफा काम फरेगा। श्रव साधारण रीतिसे 
इसपर तीन चार तह स्पार वार्निशकी छूगाओ । 

घड़ियाली वानिश-वार्निश इस प्रकार ऊमड- 
खाबद दो जाती है कि इसकी सूरत घड़ियालके चमड़ेकी 
सी हो बनाती है। इसका कारण यह होता है कि नीचे 
कोई नरम वानिश या तैल-रंग लगा है । ऊपर कड़ी चार्निश 
है, तेल वाले अस्तरोंके प्रयोगसे भी, जिनको अच्छी त्तरद 
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सूखने नहीं दिया जाता, ऐसा हो सकता है। नीचैकी तहैँ 
जब तक पूर्णतया सूख न जायें तब तक उनपर वार्निश की 
नई तद्द न लगानी चाहिए। केवल वार्निश वाल्ले काम्मोंर्त 
नीचेसे ऊपर तक एक तरहकी चार्निश छकगानी चाद्विए । 
या नीचे कड़ी चार्निश रहे, ऊपर नरम । 

भुरकुस हो जाना--कभी-कमी वार्निशकों चमक मर 
जाती है और धीरे-धीरे वार्निश चूर्णके रूपमें बदलकर झर 
जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कोल-गेस, 
अमोनिया या अन्य हानिकारक गैसोंके कारण ऐसा होता 
है। बहुत पानी पडना ( खसकी टट्दीफा सम्पर्क रहना ), 
बहुत गरम पानी पड़ना, वार्निश करते समय तेज आँच 
लगना, सूखते समय बड़ी ग़रमी या घूप, भादि, भी कारण 
हो सकते हैं, या बाहरके कामके लिए कम तेल वाली वार्निश 
का प्रयोग । कुछ फरनिचर-पों लिश जो वार्निशकी चमक - 
को बनाये रखनेके लिए बिकते हैं वस्तुतः वार्निशके लिए 
बहुत हानिकारक होते हैं और अन्तमें वार्निशका नाश कर 
देते हैं। सादुनके पानोसे भार-बार धोना भी वानि के 
लिए हानिकारक है । 

बुरुशके चिह--यदि वार्निश लगानेके थोढ़े समयके 
भीतर ही चुरुत़्का सब काम कर लिया जाय तो बुरुशके 
चिह्न आप-से-भाप मिट जाते हैं, परन्तु बहुत देर तक 
जुरुद् फेरते रहनेका परिणाम यह होता है कि बुरुशके 
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अतिस चिद्द रह जाते हैं । रबिग-वार्निश बहुत शीघ्र 
सख्ती है। इसके छगानेमें विशेष शीघ्रता करनी चाहिए । 

गुजगुन हो जाना--दो प्रकारकी वार्निशोंकी मिला- 
ऐसे या तैल-रंगमें वार्निश मिलानेसे अकसर कोई पदार्थ 
प्रघुलनशील होऊर निकल पढ़ता ह जो टटोलनेमें गुजयुज 
( नरस गोंदकी तरह ) जान पड़ता है। इसलिए दो 
अकारकी वार्निशोंको एके नहीं मिल्ञाना चाहिए भौर तैलछ- 
रंगॉमें वद्दी वानिंश मिलानी चाहिए जो इसी कामके लिए 
यनती है । 

पपढ़ी--यदि वार्निशके ढिव्वेकी भच्छी तरह बन्द न 
किया जाय तो उसपर पपड़ी ( चमढ़ी ) वन जाती है । 
ऐसी वार्निशको छानकर काममें लाना चाहिए । 

पपड़ी हधाके कारण बनती है। इसके बन जानेसे 
६ छाननेपर भी ) वार्निश पहले जैसी अच्छी नहीं रहती । 
इसलिए बढ़े बरतनको आधा ही सरकर वानिंश रखनेकी 
अपेक्षा छोटे बरतनोंको भर कर ( और भच्छी तरह बन्द 
करके ) रखना कहीं अच्छा है । 

दाग--नई चारनिश की गई सतहोंपर पानो, पेट्रोल्ड, 
बेनजीन आदिका दाग तुरन्त पड़ जाता है। इससे कामको 
यचाना चाहिए। 

चपड़ाका वदरंग होना--चपढ़ाके घोलोंकी शीशे- 
की बोतत्ञोंमं रखना चाहिए । टीन या अन्य धातुके बर- 
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चनमें वह यदरंग दो जाता है। 

वार्निशका न चलना--ख़ुले था आधे खाली यरे- 
तनोंमें रहनेसे या बहुत ठंढकसे वार्निश जब गाढ़ी हो जा 
है तब वह घुरुशसे नहीं लगाई जा सकती। सूख कर > 
हो गई वार्निशर्मे भावश्यकतानुसार तारपीन मिला 
चाहिए । वानिश बहुत ठढी दो तो उसे गरम पानीमें २ 
कर गरम कर लेना चाहिए। ७० डिगरीसे कम ताप-क्रर्म 
पर चार्निज्ञ टीक नहीं चत्ती। 


९92. अाधो॥ अपावयन कफक०कक, 


अध्याय १४ 
लेकर 


पहले लेकर शब्द विविध अ्रथोम प्रयुक्त होता था, 
परंतु भव धीरे-धीरे यह केवल पारदर्शक तहाँके लिए ही 
प्रयुक्त हो रहा है। चीनी और जापानी रैफ़र उन देशॉमें 
उत्पन्न होने वाले विशेष गोंढो और तेलॉसे बनते हैं । उनपर 
यहाँ विचार नहीं किया जायगा। वहुतसे लैकर चम- 
काई गयी धातुकी वस्तुझॉपर लगाये जाते हैं। उनका 
काम यह द्वोता है कि वे धातु तक ह॒वाके न पहुँचने दें 
भऔौर इृध्ल्िए धातु बराबर चमकती रहे। इसके अति- 
रिक्त उनमें तरह-तरहके रंग डालकर बस्तुझोंकी शेोमा 
भी घढ़ाई जाती है। 

इन दिनो लैकर शब्दसे साधारणत: पाहरॉकसिलिन 
से बना लेकर समझा जाता है। पाइरॉकसिलिन सेलु- 
लोजसे बनता है। इसलिए इसे सेलुलोज़ रैकर भी कहते 
हैं। इसमें भ्न्य रंग मिल्ानेसे कैकर-एनामेर या सेलुलोज- 
एनामेल्न बनता है। मोटरकारोंके रेंगनेसें इनका अब बहुत 


प्रयोग होता है; इसलिए अब ये भारतवर्षके बाज़ारोंमें 
नरायर विकते हैं। 
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लेकर शब्द लैक अर्थात्‌ छाख (छा) से निकला है। 
'पहले मेथिलेटेड स्पिरिटर्में घुले लाहके लेकर कहते थे, 
विशेषकर जब यह धातुओंकी चमकके सुरक्षित रखनेके 
लिए इस्तेमाल किया जाता था। साधारणत: स्पिरिटर्मे 
कोई रंग भी घोल लिया जाता था और सूखनेके चाद 
विशेष तंदूरमें इसे कुछ गरम कर लेते थे जिससे लाह 
अधे-पिघज्ता होकर धातुकाो और भी अच्छी तरद्द पकड़ 
लेता था । अब भी ल्ाहका प्रयोग ऐसे कार्मोके लिए भी 
होता है । 

पाइरॉकसिलिन  नाइट्रो-्सेलुलीजू लैकर--यह 
आधुनिक रसायनज्ञोंकी खोजसे हमें प्राप्त हुआ है । यद्यपि 
इसे धरपर बनाना असंभव है, तो सी सरसरी तौरसे 
यह जान लेना कि यह कैसे बनता है रोचक होगा । सेल- 
लोज़ उन रेशोंको कहते हैं जो चानस्पतिक पदाथ्थ?ोर्मे 
होते हैं । साधारणतः रुई या लकड़ीका रेशा काममें 
छाया जाता है। कागज्ञ भी रेशॉकी गुत्थी है। इसलिए 
रही काग़जूसे भी छैकर बनता है। परंतु साधारणतः सूत 
“कातने चाले कारखानोंसे रदी समम्ककर निकाली गई छोटे 
शेशांकी रुईसे लेकर बनता है। इसे धोकर और इसका 
“रंग उड़ाकर इसे सुखाया जाता है ओर तब इसे सलफ्यूरिक 
ओऔर नाइट्रिक ऐसिडके मिश्रणमें डाला जाता है। नाह- 
गट्रिक ऐेसिड ओर सेलुलोजुके रासायनिक संयोगसे नाइट्रो- 
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सेलुलोजू बन जाता है। इसे पानी औौर कुछ सोदासे 
अच्छी तरह घोया जाता है। सूखनेपर यही नाइट्रो-सेलु- 
छोज या पाइरॉकसिलिन कहलाता है। इससे चारूद भी 
बनता है और इसे गन-फॉटन सो फह्ते हैं । 

पाइरॉकसिलिन देखनेमें रुई सा घान पढ़ता है, परंतु 
अधिक चुरमुरा द्ोता है। लैफ़र बनानेके लिए इसे उपयुक्त 
घोलकर्म घोला जाता है। यद्द घोलक ईंयिल, ब्युटिल या 
देम्िल ऐसिटेट होता है या ऐमियोन या मेविल ऐकफ्राहल | 
ये घोलक बडे डडुनशीछ होते हैं। इनके बदले ऐलकेाहल 
ओर कपूर या ऐलकेहल भौर ईयरके मिश्रणोमें भी पाह- 
रॉकसिलिन घुलनशील है । 

घोलकेके मेंदगे होनेके कारण उनका प्रयोग केवल 
न्यूनतम आवश्यक सात्रार्मे किया जाता है। घोलके पतला 
करनेके लिए ढिनेचड पेलकाहल, व्यूटिल ऐलकाहल, 
फ्यूज़ेल आयछ, वेनजोल, द्युलोह और जाइलोल डाला 
जाता है । 

इस उद्देश्यसे कि सूखनेपर जो तह बने वह लबोज्ो 
हो पाइरॉकसिलिनके अतिरिक्त रेंढीका तेल, कपूर या कोई 
एस्टर भी थोड़ी-बहुत सात्रामें डाल दिया जाता है । लकड़ी 
या घातुपर चिपकनेकी शाक्ति बढ़ानेके लिए थोड़ा उन 
सोंदों या रजनोंको सी डाला जाता है जिससे साधारण 
वार्निश बनती है । 


च्८८ [ छकडीपर पॉलिश 


इस गप्रकारते बना छहैकर झौर उसमें रंग डालकर 
चना पुनामेल सूखनेपर कड़ा, चिमड़ा; विकाऊ और चस- 
कीज्ा होता हैं। लूमानेके दाद शीघ्र सूरछूता है। ६० 
मिनटसे लेकर घंटे भरमें सूखने दाले लेकर बनते हैं। 

स्प्रेगनान--छुल्शसे लगाये जानेवाले और दस्तुके 
उनसे छुवोछूर काममें लाये जानेदाले लेकर भी बनते हैं, 
परंतु अधिकतर छेकर स्प्रेगानले लगाया जाता है ( चित्र 
३० )। पंपसे रूंडुच्चित की रई ( दवाई हुई ) इवा एक 
बलिकामें भेजी जाती है सौर हदा इस नलिकाके हुइसे 
इतने जोरसे निकरूती है कि चह एक दूसरी नत्तिका द्वारा 
रंग्के चूस लेती है । रंग पाससें ही एक छोटे बोतलेमे 
रक्खा रहता है। भारी रंगेंका इस प्रकार चूसना असंभव 
है। इसलिए उनके उठानेके लिए रंगके बेतलूमें भी 
संदुचित हवा सेजी जाठी है। 

रंगोंके उठानेका चाहे जो छुछ भी प्रचन्ध हो, 
इचाकी घारामें जाते ही रंय अत्यन्त सूब 
के रूपमें टूट जाता है कौर रड्के कण जहाँ कहीं सी पढ़ते 
हैं शीघ्र सूख जाते हैं । 

स्प्रे-पनका इस्देसाल फ्ोशेको रि-व्व करने (सुधारने) सटे 
लेकर बढ़े-बड़े पु्तों हकके रराने या बढ़े-दइई मक्ानोपदर 
चुनौटी करनेके काससें आदठा है 

स्प्रेंगनसे रंग या लेकर करना--स्मे-ण्नक्षे इस्देसाल 
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से बहुत समय बचता है, फाम यहुंत बढ़िया पनता है कौर 
शीघ्र सूखनेवाले लैफ़रका प्रयोग किया जा सकता है। 

संकुचित हवाके लिए बहुत तरहसे प्रबन्ध किया जा 
सकता है। चित्र २७ में दिखलाया गया है हरि कैसे मॉटरमें 
इवा भरनेवाले बिजलीसे सचालित पंपका प्रयोग फ्िया जा 
सकता है। संकुचित हवा छानने फरे लिए ल ४ड़ोके पृएसे भरे 
दो इच च्यासके करीब १४ इंच लम्बे पाइपका प्रयोग करना 
अच्छा है । इस प्रकार पपके तेलका कोई फण रंगर्मे नहीं 
जाने पाता । पयसे १० से ६० पाउंड प्रति वर्ग इँचऊा 
दबाव उत्पन्न हो। यदि पंप और छुननाके बोच पुक ट्रैंस- 
फारमर लगाया जा सक्के तो श्रौर भो अच्छा होगा | इससे 
पंपसे निकलती हवामें अधिक दवाव रहनेयर भो स्प्रे-गनर्मे 
जाने वालो हवाका दबआात्र इच्चानुपार घटाया-बवढ़ाया जा 
सकता है। साधारणतः २२ से २८ पाउंड प्रति बग इंचका 
दबाव स्प्रेगानके ज्ञिए काफी होगा । 

स्प्रेगनको कामसे करीब ८ इचपर रक्खा जाता है । 
कामपर लेकर चढ़ानेके पहले इसे दफ्तीपर चलाकर देख 
लेना चाहिए | यदि रंग बरावरसे न पढ़े तो छेरोंको फिर- 
से साफ कर लेना चाहिए । जब बोचमें हो कुछ रक्त जा 
पढ़ें तव सममना चाहिए कि हवार्में काफ़ी दबाव नहीं है । 
चहुत हवा रहनेपर रंग किनारे-दी-क्िनारे पड़ता है, वीचर्मे 
बहुत हकका पढ़ता है। 
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स्प्रेगनको सदा रंगीजाने वाडी सतहके हिसावसे 
चौचक भौर एक समान दूरीपर रखा जाय, अन्यथा रहः 
सब जगह बराबर नहीं चढ़ेगा। कासपर स्प्रे-गगन दागनेके- 
बदले इसे पहले चालू करके तब कामपर रहद्ककी धार 
छोडनी चाहिए ( घोड़ा ख्ींचनेसे गन चालू होती है )। 
रह्से विशेष भागोंको बचानेके लिए दफ़्तीसे भाड़ करना 
घाहिए या स्टेंसिलका प्रयोग करना चाहिए । 
रह पूर्णतया स्वच्छ रहे । ज़रा भी शक हो तो रज्ञको 
दोहरे घारीक कपड़ेसे छान लेना चाहिए । इस्तेमालके बाद 
सशीनको अच्छी तरह साफ कर डालना चाहिए | यदि एक 
बार इससे रज्ञ सूख जायगा तो घडा बखेडा होगा। साफू 
करना बड़ा आसान है. सिर्फ रहकी बोतलके स्थानमें थिनर 
( घोक़्क ) की बोतल छगा दी जाती है। कुछ कारीगर 
दो छेदोंमेंसे एकएकको पारी-पारी अँगुलीसे बन्द कर लेते 
हैं। इस भकार रप्ञ' वाली दोनों चलियाँ निश्चित रूपसे 
साफ हो जाती हैं। 
स्प्रेगनसे चपड़ा, वार्निश, लेकर, पेंट ( तैल-रज्ञ ) 
सभी लगाया जा सकता है। स्प्रे-गनसे ऊगानेके लिए एक 
शैरूम स्पिरिट्सें ६ पाउंड पड डालना ठीक होगा। स्प्रे 
कफरनेके लिए विशेष वार्निश बिकती है| उसके अभावमें 
साधारण वार्निशर्म २७ प्रतिशत तारपीन मिला छेना 
चाहिए) डेकर साधारणतः स्पेंगानके लिए ही बनता है ४ 
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तैल-रह्"ोंको भी काफी पतत्ञा करके ही स्प्रे करना चाहिए। 

त्रुटियाँ--( $ ) सूखा बालके समान रहे। इसका 
कारण साधारणतः यह होता है कि स्प्रे-गनको कामसे बहुत 
दूरपर रवखा गया है और रह्ठ कामपर पहुँचनेके पहले ही 
सूख गया है। और नज़दीकसे काम करो, या घोलकको 
मात्रा बढ़ा दो, या हवा कम कर दो '। 

(२) सुई-छिद्र । या तो गन कामके बहुत नज़दीक 
है, या हवाका दबाव बहुत है, या रह्ग बहुत गाढ़ा है। 
कामपर ठीक अस्तर न होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है, 
क्योंकि तब रह या ऊैकर लकदीके रंधोर्मे घुस जायगा | 

(३) घुँधलापन। यह रहें नम हवा लमनेके 
कारण होता है, विशेषकर बरसातमें। सूखे सौसममें रैंगाई 
करनी चाहिए | 

(४ ) क्टफना | मोटी भौर गीली तह छग जानेसे 
रह या लैकर लटकने लगता है। जरुद-जलूद हाथ बढ़ाना 
प्वाहिए या घोलककी मात्रा कम कर देनी चाहिए । 

प्रचार--लैकरका उपयोग दिनोदिन बड़ी तेज्ञीसे बढ़ 
रहा है। छकड़ीके काममें भी स्वच्छ तथा रह्जीन लैकरोंका 
उपयोग अधिकाधिक माज्नाम्में हो रहा है। ऊुतनऊकी गत 
प्रदर्शिनीमें चरेलीकी बनी कुछ आकमारियाँ और कुसियाँ 
भाई थीं जो छैकरसे फ़िनिश की गई थीं और बड़ी सुन्दर 
माल्स होती थी । इसमें सन्देह नहीं कि निकट भविष्यमें इनका 
प्रदार भौर चढ़ेगा भौर दाम भी भ्रपेक्षाकृत सस्ता हो जायगा। 


अध्याय १४ 


मोम और तेलकी पॉलिशें 


भोमकी पॉलिश भारतचर्षके त्रिए उपयुक्त नहीं है, 
क्योंकि ७० डिगरी फारनद्वाइटसे अधिक गरमी पढ़नेपर 
मोमकी पॉलिश नरम हो जाती है। तो भी कहीं-कहीं यह 
काम दे सकती है, इसलिए इससे भी परिचय प्राप्त कर 
लेना अच्छा ही होगा। 

मोस--मोस जांतव, वानस्पतिक था खनिज्र तीन 
अ्रकारका होता है। मोम चास्तवमें कभी पूर्णतया नहीं 
सूखता; परंतु कड़ा हो जानेपर रगढ़ खानेसे इसमें काफी 
चमक भा जाती है। कुछ समोस सूखनेपर अधिक कह़े 
होते हैं ओर पॉलिशके लिए ये अधिक उपयुक्त दोते हैं। 
कुछ हलके रंगके होते हैं, परन्तु कुछ गाढ़े रंगके होते हैं और 
इसलिए इलको लकड़ीपर नहीं लगाये जा सकते । पॉलिशके 
लिए साधारणतः मधुमक्खीका, पेराफिन, कारनाउबा, सेरे- 
लिन और स्पमसिटो मोमोंका श्रयोग होता है । मधुमक्खोका 
मोम बहुत काममें भाता है, क्योंकि यद्द जासानीसे मिलता है 
सौर बहुत मैँहगा नहीं होता । पैराफिन वैक्स (जिससे मोम- 
बत्ती बनती है) खनिज मोम है। इसमें वहुमूल्य गुण यह दै 
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कि यह सफ़ेद होता है, परंतु दोष यह है कि यदद बहुत 
जरम होता है। कारनाउवा मोम प्रेजील देदके एक ताढ़ 
जातिके वृत्तते निकलता है। पट्ट सूलनेपर बहुत कड़ा 
हो जाता है शोर इसलिए पॉलिशके फाममें बहुत जाता 
है। परंतु यह थोदी-वहुत मात्रामें याजारसें खरीदा नहीं 
शा सकता | कारखाने घाले अपने कामके लिए इसे मगाते 
हैं। यद सोम भी सफ़ेद होता है । 

मोसकी पॉलिश-मोमकी पॉलिश टिकार नहीं 
होती, परंतु जैसे जूतेपर दूसरे-तीसरे दिन पॉलिश फी जाती 
है, उसी प्रकार लकड़ीपर भी दूसरे-तीसरे दिन या सप्ताह 
में एक थार ( जैसी भावश्यकता हो) पॉलिशकी जाती 
है। लकढीके फ़शोॉपर इसका अकुसर प्रयोग किया जाता 
डै क्योंकि फ़शंका पॉजिश जल्द घिसती है और दूसरी 
सरहकी पॉलिश या घार्निशका पार-वार छगाना सुपिधा- 
जनक नहीं होता । 

ज्षकट्ोपर स्टेन और झस्तर करके ( या केवल स्टेन 
करके ) मोम क्षगाना चाहिए। मोसकी रंगीन पॉलिश 
भी चनती है । 

सोमकी पॉलिश पानी नहीं बरदाश्त कर खकतो। 
इसलिए सोम लगाये फशेके पानोसे नहीं घोया जा 


सकता । मिट्टीके ते़्से नस किये कपड़ेसे उनके पॉइना 
आदिए्‌ | 
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सोमकी पॉलिश कपड़े यथा जूतेके शुरुशकी तरहके 
शुरुशसे लगाई जाती है। फिर उसे नरम घुरुश भा कपडे 
से खूब फुलफुले हाथ रगढ़कर चमका देना चादिए। हाथ 
तैजीसे चले । मोम लगानेके पहले लकड़ी खूब सूखी रहे 
क्षीर उसपर सच जगह बराबर मोस खगे । 

$ पाउंड सोमकछी पॉलिशसे करीब १२७ यर्ग फुट एक 

बार पेता जा सकता है। 

कारखानेकी बनी पॉलिश--जैसा ऊपर ब्रतलाया 

गया है कुछ मोम दूसरोंसे श्रधिक अच्छे होते हैं। कारख़ाने 
वालोंको ही ये सुलूम दहोते हैं। इसके अतिरिक्त उनके 
यहाँ वैज्ञानिक रहते हैं जो सब चीज्ञॉडी जाँच करते 
हैं भौर सब रासायनिक क्रियाएँ उचित रूपसे कराते हैं । 
इस कारण कारखानेकी बनी मोसी पॉलिशें घरेलू पॉलिशोंसे 
भरी होती हैं । ये पॉलिशं अंग्रेज़ी दूकानोपर इस देशर्से 
भी मिक्ल सकतो हैं। मयासंभव इन्हींका प्रसोग करना 
चाहिए । 

घरेलू पॉलिशें--घरपर मोमी पॉलिश वनानेके कुछ 

जुसखे नीचे दिये जाते हैं--- 

(१) सधुमक्खीका सोम १ सेर 
तारपीन १ बोतक 
लिकर झसोनिया २३ (आयके) चम्सच भर 

मोसको बारीक काटकर किसी बरतनमें रास्तों भौर 
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इस बरतनको गरम पानीमें रवखों। पिघलनेपर तारपीन 
भौर भमानिया डाक्को । भच्छी तरह चक्षाओो भौरः उठा 


करो । ढिव्दोमें बन्द करके रक्खो । मा 
(२) कारनाउवा वैक्स ९ पाउंद 
सेरेज्ञिन वैक्स $ पाउंड 
तारपीन ३ पाईंट 


ऊपरकी तरह (देखो नुसख्ता नम्बर १) मोर्मोको पिघ- 
लाभो औौर तारपीन मिछाओ। यदि पॉलिश बहुत कड़ी 
मान पड़े तो तारपीनढकी मात्रा थोड़ो बढ़ा दो । 


(३) कारनाउबा वैक्स ) पाउंड 
सेरेज़िन वैक्स 4 पाउंड 
पैराफ़िन पेक्स २ पाठड 
तारपीन ३४ पाउंड 


सोमोंको गरम पानीकी सहायतासे पिघला कर (देखो 
चुसखा नं० १) तरापीन मिज्ञाओ। यह पॉलिश यहुत्त 
अच्छी है । 


(४) नाच घरोंके फ़्शॉके लिए मोमी पॉलिश--- 


स्पमेँ सिटी वैकक्‍्स ४ आउंस 
पैराफ़िन नैक्स ४ आउंस 
रैछकम पाउडर 


< भाउंस 
टैज्षकम पाउडरको कपड़ेसे चाज्ञ सो। फिर मोमोंकों” 
गरभ पानीकी आँवसे पिघछाओो और उनमें टैेजकम मिज्ालो$ः 
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तेलकी पॉलिश 

खानेकी मेज़--खानेकी सेजॉपर अकसर केवल अल- 
खोके तेलकी पॉलिश की जाती है, क्योंकि अन्य पॉल्िशें 
गरम बरतनोके रखनेसे ज़राब हो जाती हैं । 

आधा कच्चा और आधा पक्‍का अलसीका तेल मिल्रा 
कर और उसे खूब गरम करके लगाना चाहिए। घंटे भर 
चाद फाछतू तेल पोछ डाछो भौर दो चार दिन सूखने 
दो । इसी प्रकार तीन-चार बार तेल लगाओ । इतना काफ़ी 
द्ोगा । फिर कभी-कभी सालमें एक-दो बार इसी प्रकार तेल 
'छगा देना चादिएु। इससे भो अच्छी रीतिका वर्णन नीचे 
दिया जायगया। 

गा़े रंगकी ( शोशम, सागौनडी ) लकड़ियोंसे बनी 
खानेकी मेज़ोंपर तेल पॉलिश बहुत सुन्दर लगतो है। 

त्तेल्ञकी पॉलि गके गुणु--यदि ज़रा-ज़रा तेल छुयाया 
जाय और कामको कपड़ेसे रगढ़कर चमकाते चला जाय तो 
खसपर कुछ चमक भी आ जाती है | इसका व्योरैवार धर्णन 
नीचे दिया जाता दे 

तैल्न्पॉलिश अधिक चमकदार नहीं होती, फ़िर भी 
उसमें कुछ विशेष गुण हैं। लगानेका तरीका बढ़ा आसान 
डै---अ्रत्नसीके तेलको रगदना होता है, फिर सुझायम कपड़ेसे 
चद्चक्क लाना होता है । तेज क्गाने और चमकानेकी 
अक्िलार क्रमशः चत्रतो रहें जब तक दृच्छानुसार चमक न 
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पैदा हो जाय। तैल-पॉलिश किन नहीं है, परन्तु यह 
मानना होगा कि थका देने वाज्ली और श्रम साध्य अवश्य 
है। जितना भी सतहको रगढ़ा ज्ञाय उतना अच्छा है भीर 
कई सप्ताह तक यद्द कम चल सकता है । मोमकी पॉलिशमें 
जितना थैय भीर घल चाहिए उससे इसमें कही अधिक चाहिए, 
क्योंकि एक या दो सप्ताहर्म तो चमकका आभास लाना भी 
कठिन है। वास्तवमें ऐसी भाशा भी नहीं करनी चाहिए ४ 
तेल-द्वारा सामान कितने समयमें ठपयोगर्मे श्रानेके योग्य 
होगा १ एक प्रकारसे कभी भी नहीं । तैल पॉलिश को हुईं 
सतहपर हमेशा अधिक घमऊ लाई जा सकती है और उसे 
कितना भी रगद़ा जाय परन्तु वह खराब नहीं होगी, फिर भी; 
एक या दो महीने अच्छी चमक लानेके लिए काफ़ी होंगे । 
इस लम्बे समयमें जितना भ्रम किया जायगा उसके अनु- 
सार ही चमक टिकाऊ होगी। झाजक्ल जितना समय 
पॉलिशके लिए दिया जा सकता है उसे देखते हुए यह कहीं 
भ्रधिक है। इसलिए तेल द्वारा पॉलिश करनेकी प्रक्रियाका 
अब आायः लोप हो रहा है। न 

फिर भी इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि चूँकिः 
साधारण सामानोंके लिए यद्ट अधिक उपाजं॑नशील प्रक्रिया 
नहीं है, इसलिए इसपर ध्यान ही नहीं दिया जाय, विशेषतयप 
उस समय जब समयका इतना सवाल न हो। इसका 
कारण यह दे कि सैल-पॉलिशके कुछ अपने विशेष गुण हैं ॥ 
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एुक लाभ यह भी है कि वह कंच पॉलिश और मोम पॉलिश 
दोनोंसे अधिक दिकाऊ है । पहलोफी तरह वह गरमसीसे 
डघड़ नहीं जाती, दूसरीफ़ो तरह पानो ऊगानेसे उतनों 
ख़राब नहीं दोती है। देखने वह मोम पॉलिशसो हो 
दिल्वाई देती है।सावारण गरमोझ़ो यह सद ल्लेतो है, 
उधड नहीं जातो; इसलिए यह कामझो चोज़् है। साधारण 
खानेड़ो सेज़ गरम रकावियोंसे दागी हो जाती है जब तक 
उसपर अच्छी तरह ध्यान न रक़्खा जाय | तेज्ञ तो पॉलिश 
की हुई मेजपर चढ्ो गरम रकाबियाँ योंही रक़्खो जा 
सकती हैं | भ्र सो तैज़-पॉलिशऊा बिलकुत्त लोप नहीं हुआा 
है। यह इस कारणसे कि डाइनिंग-टेडुलओे ऊपरऊा तड़ता 
अब भी तेलसे रंगा बाता है। पूरो-पूरी मेज़ या किसो भी 
ओर चीज़पर तैजल-पॉलिश को जा सकतो है, परन्तु दोता 
अकसर यह है कि जहाँ तस़्ता तेज्लसे रैंगा जाता है वहाँ 
भी सेज़को टॉगों और ढाँचोंपर साधारण पॉलिश को ज्ञातो है । 
तैल-पॉलिश करनेका ढग--तैल-पॉलिशके लिए 
अलसीछ तेल दही इस्तेमाल होता है परन्तु दूसरी चीज़ें भी 
काम्रमें भाती हैं, विशेषतया सिज्ञावटके तौरपर। भलसीका 
सैज्ञ कैसे काममें लाया जाय इस विषयमें विशेषज्ञोंमें मतभेद 
है। कुछ पकड़े तेज्की सिफारिश करते हैं, कुछ कचचेकी 
और दूसरे कच्चे और पक्के तेत्के मिन्न-सिन्न अमुपातमे 
मिश्रणकी राय देते हैं। साधारण सामानोंके क्षिए कदावित 
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पक्ष मज़सीका सेल कविक अरुछा है। इसका यह 
झर्थ नहीं कि जो फच्े तेलको पसन्द करते हैं वे कोई ग़हूती 
ऋरते हैं। हसी तरह फोई भी पॉलिश फरनेवाला जिसे 
अइ्छा लगे पक्के भौर कच्े तेलॉंके विभिन्न अनुपातर्कोी प्रयोग 
कर सकता है । 

प्रक्रिया बहुत कुछ भोम-पॉलिशके हंगकी है। हसरमें 
छकड़ीपर तेलको भरछी तरह भलना होता है| यह नहीं कि 
उसपर तेल्न बहा दिया जाय या उससे क्कड़ी तर-पतर 
हो जाय | परन्तु तेलको फपढेमें लेकर उसे परिश्रमसे लम्बा 
हाथ देकर मरा जाय | हस पसरह तेल मलनेका क्रम बहुत 
दिनों सक चलता रहे भौर उसे फाफ़ी समय दिया जाय ॥ 
पद्दाँ तक कि इतनी चमक झा जाय कि काफी समझी जाय। 
प्रद्येक थार सामानके उस समय तक नहीं छोड़ा नाय जब 
पक लकड़ीकी सतद् विह्कुल ही सूस न ज्ञाय । पहले पहल 
तो वमक भायेगी ही नहीं और सतद्मे क्रेचल इतना अंतर 
पड़ेगा कि तेलके फारण उसका रंग गहरा पढ़ जायगा। 
घार-घार इस तरह फरनेसे धोरे-धीरे चम्रक झाने कगेयी 
घोर अन्तमें ऐसी सतह निकल भायेगी लो बहुतोंकी रायमें 
फ्रेंच-पॉलिशसे कहीं भरछी रहेगी | यदि पॉलिश पसीजे 
शो थोड़ीसी स्पिरिट रगढ़कर उसके भन्‍्दर सुखा दी जाय | 
इससे पॉलिश भी प़राव न होगी और सतह भी सूख 
जायेगी । 
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तैल-पॉलिश सिफे सीपै-सादे सामानके लिए दीक है । 
अच्छी चमक ज्ञानेमें मेहनत बहुत पड़ती है भोर इसलिए 
झुँचे दरजेके सामानके लिये यह उपयुक्त नहीं है। परन्तु 
थदि समय रहे ओर उचित परिश्रम किया जाय तो किसी: 
भी चोजपर तैल-पॉलिश हो ज़रूर सकती है। चमक जाना 
थदि व्यावहारिक न हो तो भी तेज्लसे थोढ़ा बहुत रगढ़कर 
सासानको बहुत कुछ सुन्दर धनाया जा सकता है। 


अध्याय १६ 
मग्स्पत 


कमी-कसी नये कासमें भी किसी दुघंटनाके कारण 
मरम्मतकी आवश्यकता पद जाती है। पुराने काममें तो 
मरस्मतकी भावश्यकता वराचर पड़ी ही करती है। इस" 
लिए इस विपयका भी ज्ञान सबके होना चाहिए। परंतु 
इसमें अनुभवकी भावश्यकता होती है। भच्छी मरम्मत 
करना नये कामपर पॉलिश फरनेकी भपेक्षा कठिन है । 

सामान--किसी घक्ससें निम्न सामान हकट्ठा रश्खा: 
लाथ तो विशेष सुविधा होगी-- 

4८ चार-चार आउंस वालो शीशियाँ, काम सहित” 
( इनमें नोचे बतलाये गये रंगेंके स्पिरिटर्मे घोल्लकर 
रखना चाहिए )। 

१ छोटी तूलिका (चित्रकारों बाली) । 

॥ बड़ी तूलिका । 

८ स्पिरिट्में घुलनशील रंग | निम्न रंगं्मिसे भस्‍्त्येक- 
का २॥ तोला काफ़ो होगा । इसमेंसे थोड़ा-योदा रंग स्पि- 
रिटमें घोक्चकर उपरोक्त ४ आ्राउस वाली शीशियोर्मे रक्‍्खो । 
शेष सूखा ही रक्‍्खो। फाला, नारंगी, पीछा, विस्मार्क 
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आउन ( छाल ), भखरोटी, सुनहला, हरा और मेथिरछोन 
अर ( नोला )। 

नोट--छुकनोओ रंगोंसे रंगना ही आधुनिक रीति द परंतु 
झब भी बहुतसे कारीगर पुराने खनिज रंगोंका प्रयोग 
करते हैं | इनमें अवगुण यह होता है कि ये अपारदर्शक 
दोते हैं। हनमेंसे कालिख, अशियन ब्लु , अंबर, सियेना, जिंक 
उद्गाहट, जगारी, हिरमिज्ी, सेंदुर, रामरण और क्रोम येल्ोसे 
'कास चल जायगा | बिसमाक आउन ओर वैनडाइक प्राउन 
मी रक्‍खा जाय तो अच्छा है। 

२ बोतल मेथिलेटेड स्पिरिट । 

६ या अ्रधिक छाखकी रगीन बत्तियाँ ( देखो अध्याय 
७ )। निम्न रण धपयोगी होंगे---हल्का, मध्यम, गाढ़ा 
शीक्षमझा रंग, अखरोटो, महोगनी, आबनूस, पारदशेक । 

$ छोटा-सा स्पिरिट लेम्प । 

१ छोटा चाकू । 

३ बड़ा पतज्ञा चिपटा फल वाला चाकू । 

३ ताव रेगमारल, बारीक नंबर ००। 

$ भ्ाउंस बारीक प्यूमिस (नंबर एफ-एफ बाला) । 

$ बद्दी पोला साबुन (कपड़ा धोनेवाल्ा) । 

है बोतल सफेद किये चपड़ेकी पॉलिश । 

| बोतल साधारण चपढ़ेकी पॉलिश | 

$ डिब्या पॉलिश फरने वाला मोम। 
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३ पाउंड पैराफिन चैक्स । 

3 बोतल तारपीन । 

पुराना परंतु स्वच्छु कहा और थोड़ी रुई । 

विना पॉलिश की हुई लकदीयर चोट--साधारणतः 
चोट खानेसे बने गड़ढे ऐसो सराईसे मिठाये जा सऊते 
हैं कि खोमनेपर भा उनका पता न चलेगा। पहले 
घोट खाये स्थानका पानोसे अच्छी तरद भिगा लेना 
चाहिए । फिर चाहूझे फन्चफी नोऊझे। स्पिरिट लेपमें हतना 
गरम करो कि यह छाल हो जाय। चाहृफो नोहकूझा घेंसे 
हुए स्थानमें रेशोंके बीच करोब 2 इंच गददरा था दो 
और वहाँकी जकड़ीके सूखते ही चाकृके निकाल को | 
इसी प्रफार कई बार करो, परन्तु प्रस्पेक बार चारूरझे कुछ 
हटकर घैंसाप्रो। यदे चाहू कहीं एक ही जगह देर तक 
रहेगा तो वहाँफा लम्डो जल जायगी, ऐसा न होने पाये । 
चाकूक्ों गरमाऊे रारण जब भा बनती है ता वह लकड़ी 
के फुकाऊर अपने पुराने स्थानरर पहुँचा देती है। इस 
प्रकार फुलाये स्थानकेा सूखने दो, रेगमाल करो, साफ 
करो और फिर साधारण रोतिसे पॉलिश करो । 

पॉलिश को हुई लकड्रोपर चोट--भ्रदि पॉलिश न 
इटी हो तो चोट खाये स्थानके पारो-पारीसे गरम और 
डंढा करना चाहिएन इतना गरम न ऊिया जाय हि पॉलिश 
पिघद्ू जाय । चपड़ेके लिए १०० डिगरो तक और वार्निश 
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के लिए ५२० ढिगरी तक गरम करना ठीक होगा। चोट 
साये स्थानपर सीगा नमदा रखकर उसपर गरम लोहा 
या इस्त्री रकक्‍्यो | दस मिनट बाद उठा लो और तुरंत 
यहाँ बरफ़ रक्खो | बरफ़ कपड़में लपेटा रहे तो भच्छा 
है। कई बार ऐसा करनेसे लकड़ी उभर आयेगी । 

यदि इतनेपर भी लकड़ी न उभरे तो पॉलिश छुड़ा 
कर ऊंपरके पेरामें बतराई रीतिका प्रयोग करो | 

उखड़ी लकड़ी, गहरे गड्ढे, इत्यादि--यदि चोट 
कगनेसे लकड़ी हूटकर निकल गई हो ( केवल बैठ न गईं 
हो ), तो ऊपरकी क्रियाओंसे कुछ लाभ न होगा । गड्ढे 
के साफ़ करो। चूर लफडी सब निकाऊर दो। फिर इसमें 
खाहकी बत्तीसे जाह भरो ( यह क्रिया सचिस्तार अध्याय 
७५ में बतछाई जा चुकी है)। इसकी उपरी सतहके 
लकड़ीकी सतहसे ससतत्न फर दो ( आवश्यकता हो तो 
तेज्ञ चाकूसे खुरच दो )। छुछ कारीयर चाकूकी नोकसे 
इसमें लकढ़ीके रंध्रकी तरद्द रध्र भो बना देते हैं। 
किर रेगमाल करो या प्यूमिस और तेलसे रगड़ो । 

हन सब क्रियाओंसे अवश्य ही आस-पासकी लकड़ी 
कुछ वर्णदीन हो जायगी । इसलिए स्पिरिट स्टेनॉकिा 
इतनी मात्रा्भोमं मिलाओो कि उचित रंग भा जाय | उसमें 
कुछ पॉलिश भी मिल्ना लो और मिटे हुए रगकेा इससे ठीक 
कर दो । अन्तर सब कामपर एक यार पॉलिश कर दो । 
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रंगोंके मिल्ञाकर विशेष जकडीसे मित्षता हुआ रंग 
उत्पन्न करना चहुत कठिन नहीं है परंतु इसमें अनुभवी 
आवश्यकता है। यह अनुभव प्रयोगसे ( परोह्ासे ) शोध 
आप्त हो सकता है। उदाहरणतः ब्िस्माक॑ आउनसे गहरा 
कात्ष रंग आता है। इसमें ज़रा-सा काला मिकानेसे रंग 
ज्ञाल महोगनीकी तरह हो जाता है। इसमें अख़रोटी रंग 
मिलानेसे यह भूरी महोगनोडी तरह हो जायगा। फाला 
भोर सूरा सिलानेसे शीश्मका रंग बन जायगा। इसमें 
ज़रा छाज्ष मिलाया जाय तो ज़्रा लालो भी आ जायगी। 
रंगेंडे मिज्ञा-मिज्ञाकर उनको जाँच सोस्त्तेपर फरो । ठोक 
पता चक्त जायगा। 

खनिज रंग पॉलिशकों सद्ायतासे मित्नाया जाता 
है। अनुभवी कारीगर तो पोटलो ही पर रग मित्षा छेते हैं। 
नाममात्र एक रंग, नाममान्न दूसरा, पॉलिएसे गीलीकी 
गई पोदछोसे उठाकर पोटल्लीपर ही रंगोंके अगुलियोसे 
मिला लेते हैं । 

लकड़ीके रेशोंकी नकल--एक ज्ञमाना था जब धातु 
था सस्ती लकद्टोपर भच्छी जकदियोंकी सच्ची नकुल उता- 
रनेका जबरदस्त रिवाज था, परन्तु यह कक्षा मरतो जा रही 
है, क्‍योंकि अच्छी जकदी लगाकर उसपर पॉलिश या 
वार्निश फरनेमें अंतर्मे सस्ता ही पढ़ता है । तो भी, मरम्मती 
काममें कभी-न-क्ी कारीगरकों कहीं लकड़ीके रेशोंकी नकुक 
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करनी होगी। दो-चार इंच सतहपर तूलिकासे रेशे बना 
सना कटिन नहीं है. परन्तु विस्तृत क्षेन्नॉपर रद बनानेके 
लिए निम्न प्रणालीसे काम क्या जा सबता है। इससे 
किसी विशेष हकड़ीको नकल न होगी, परन्तु श्रवश्य ही 
सादे रगवदी अपेक्ता इस तरहका काम लकदीकी तरह 
अधिक जान पढ़ेगा ४--- 

(१) रेगमाल्न करो और साफ़ करो । 

(२) दैल-रज्से रंगो । यो तो रण कोई भी हो सकतः 
है, परन्तु सफ़ंद, व्रीम या बादामी अधिक उपयुक्त होगा। 
रंगमं अलसीका तेल कम और तारपीन अधिक रहे जिसमें 
रूखनेपर रगचमक-रदित रहे । बाज़ारू घोंटे हुए पुरीनके 
समान गाठे रहें +$ भाग तेल, ३ भाग तारपोन डालना 
डीक होगा। छेद वगैरहमें पुटीन भर लो । यदि आवश्यकता, 
ज्ञान पड़े तो पहली तहके रुखनेपर एक घार फिर रेंगो ॥ 

(३) यदि पॉलिश या वानिंदा नहीं करनी है तो तैल' 
रंगसे (जो सूखनेपर चमक-रहित उतरे) रँंगो। यह रक्नः 
गाढ़ा हो । अम्बर, सियेना, आदि रंग उचित होंगे । यदि 
अंतर पॉलिश या वार्निश करनी है तो रंग और सिरकाके 
मिश्नणसे रंगो। रंग वे ही इस्तेमाल फिये जाते हैं जो पानी- 
में घोज़कर दिस्टेग्पर करनेके काममें भाते हैं। 

(४) उपरोक्त तहके सूखनेके पहले (सिरका वाले रंग 
अहुत जब्द सूखते हैं) सूखे बुरुशसे छपछुपाकर रंगर्से 
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शन्‍हें-नन्‍्दें दाग बना दो । ये कुछ-छुछु खकद्वियोके रन्प्रॉसे 
स्ान पड़ेंगे । 

(५) नम्बर ३ वाली क्रियामें लगाये रगके सृसनेके 
पहले ही सूखे बुरुश या सूखे कपढ़ेकी गद्दीसे रंगको ऊप- 
रसे नीचे तक हलके द्ाथ रगढ दो। इनमें धारियाँ घन 
जायेंगी। हाथ बिलकुल सीधा न चलाया जाय। थोढान 
बहुत लहर खाता चले जिसमें धारियों लकडीकी धारियोंकी 
तरह जान पड़ें । यदि यद्द काम कपड़ेकी गददीसे किया 
ज्ञाय ( चित्र २८, भाह ति ४ ) तो फपड़ा चिकनाया न 
ज्ञाय | यह कई जगहसे शिकन खाये हो तो अच्छा । इस- 
लिए गदई।ँो मुद्दीम एक बार दवा केना चाहिए । फिर, जद 
यह कुछ रदड्) सोखकर गरीका हो चले तो गद्दीको बदल 
डालना चाहिए। 

एराने कामपर फिरसे पॉलिश--पघुराने कामपर 
फिरसे पॉलिश फरने तथा मरम्मतके कामके सम्बन्धर्मं भी 
कई यातें पिछले अध्यायेमिं बतलाई जा घुकी हैं । इस 
अध्याय इस विपयसे सम्बन्ध रखने वालो कुछ फुटकर 
बातें यतलाई जायेगी :--- 

(१) जब पुराने सामानसे वास्ता पढ़े जिसे फिर 
पॉछिश करनेको जरूरत हो, तो धूल, चिकनाई और फ़र- 
निचर पॉलिशको सोडा, गरम पानी और प्यूमिसके चूजसे 
साक कर देना अाहिए। यदि कासको प्यूमिससे भर रगया 
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“छा सके तो उसे रेगमालसे ही रगड़ना चाहिए । रगढ़नेके 

बाद हो उसपर फ्रेंच-पॉलिएा की जा सकती है या स्पिरिट- 
चार्निशकी एक-दो तहेँ देकर उसे नया रूप दिया जा 
सकता है । 

(२) यदि पहले कसी वानिश किए सामानसे कास 
पढ़े तो पहले सब वार्निश साफ कर दो । तब, जेसे पदले 
अध्यायोर्मं बतलाया गया है, उसपर दुबारा पॉलिदा करो । 
अन्तर केवल इतना पड़ेगा कि कदाचित सकड़ीपर अस्तर 
करना नहीं पद़ेगा । साधारणतया रेगमाल फरनेके बज्ञाय 
खुरच कर वार्निश जरूदी हटाई जा सकतो है। यदि थोदी- 
सी सावधानी रक्‍्खी जाय तो वार्निश कास्टिक सोदा या 
पोटाश और पानीसे धोकर काट दी जा सकतो है। परन्तु 
इस प्रक्रियार्मे लकड़ीको हानि पहुँचनेकी आशंका दै | इसलिए 
कस रीतिको घरतनेकों राय नहीं दी जा सकतो। 

चघपटी सतदोपरसे पॉलिश छुड़ानेके लिए फौक्लादके 
स्क्रेपर (खुरचनेका यन्त्र), जिनको लकडीका सामान बनाने 
चाले इस्तेमाल करते हैं, सबसे टीक होगा । जरा सतहपर 
भोद दो या वह समतल न हो वहाँ गरम, लेज़ सोड़े फा पानी 
जिसमें थोढा-सा ऑॉकज़ेलिक ऐसिढ भी मिला हो व्यवहार- 
"के क्लिप बहुत अच्छा है। जब ऊछकड़ी सूख जाय तो उसपर 
'अद्धसीका तेल लगाओ और शस्तर देकर फिर पॉलिश करो | 

(३) स्पिरिटन्वानिशको स्पिरिट्से धोकर छुड़ाया जा 
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सकता है | स्पिरिटमें लाख घुल लाता है। यह थोड़ा- 
सा कठिन भौर सैंहगा ठज्ञ है। इसलिए इसका प्रयोग 
केवल बहुत ऊँचे दरजेके नक्काशी किए हुए सामान या इसी 
पकारकी चोजोपर किया जाता है। जहाँ खुरचा न जा सके, 
यथा सामानकी किसी ऐसे द्वव्यसे धोकर साफ न किया जा 
सके जिससें वार्निण घुल जाती हो, या यह डर हो कि वानिश 
तो घुल जायगी परन्तु रह्न गहरा हो जायगा और लकड़ी 
खराब हो जायगी, वो स्पिरिय्का प्रयोग ही एक सान्र उपाय 
है। यह तेजाब या क्षार किसीके भी गुण नहीं रखती और 
किसी भी ककडीपर इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
कारण यह है कि इससे रद्रोंपर कोई दुरा प्रभाव नहीं पढेगा। 

(४) यदि किसो ऐसे सामानपर दुवारा पॉक्िश करना 
है जो कतिपय इुकडोॉसे मिलकर बना है तो उसे खोलकर 
पॉलिश करने आसानी होगी | जिस हिस्सेकी जिस जराह 
से हटाओ उसे रइ्ट देनेपर उसी स्थानपर लरूगाना होगा। 
इसलिए हटदाते समय उनपर क्रमानुसार चिन्ह बनाते जाओो 
या संख्या देते जाओ । यदि रूकडीपर फूलू-पत्तियोर्मे कही 
लकड़ी ऊपरसे लगी है तो उसे लक्षढ्वीपरसे खोल लो । 
पइले चपटी सतहको रगो | फिर नक्‍काशी की हुई लकड़ी 
ऊपर लगाकर रह कर दो । 

(५) कभी-कभी पॉलिश की हुईं चीज़ छोटी-छोटी 
लाइनोंसे, जो पॉलिशके चटकनेके कारण पड़ जाती 
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है, भहदी हो जाती है । नीचेका तेल इन दरारों द्वारा ऊपर 
था जाता है ओर उसपर घूल जम जानेसे यह रेखा स्पष्ट हो 
जाती है | मुज्ञायम, थोडे भोगे ( नम ) कपडेसे सम्मय- 
समयपर सामानको पोछत्ते रहनेसे यह कठिनाई दूर की जा 
सकती है | इस पसीजनेको पूरा-पूरा तो चन्द नही किया जा 
सकता परन्तु जब पॉलिश और नहीं पस्रीजे (इस अवस्था 
तक पहुँचनेमें कई महीने भी लग सकते हैं) तो दुबारा 
पॉलिश बी जा सकती है श्रौर इससे लाभ ही होगा । 

(३६) यदि पॉछिशके नीचेका स्टेन कहीं-कहीं सी या 
धूपमें रहनेसे कम चटक हो गई है तो वे स्टेन ठीक नहीं 
रहेंगे जिनका प्रयोग साधारण काप्डोंपर किया नाता है । 
कदाचित यह सुगम पडे कि पॉलिशकी ऊूपरहीकी परत 
बदरंग जगहोंसे हटाई जाय, और उन भागेंकों रंगा जाय 
जिससे रंग मेल खा जाय और फिर पूरी चीज़पर दुबारा 
पॉलिश कर दी जाय ॥ 

(७) पुरानी फ्रेंच-पॉलिशको फिरसे चमकानेके लिए 
जो रीतियोँ सफलतापूर्वक इस्तेमाल को जाती हैं उनका 
गुर यह है कि ग्रयोगक्रे बाद चसक लाने चाली वस्तुका नास 
सान्र ही पीछे रह जाय । यदि सामान बहुत मैला 
हो तो उसे पहले सोडाके गरम घोलसे धो डालो--आधा 
चम्सच ( चायका चम्मच ) लो कपड़ा घोनेके सोडा, और 
३ गैलन पानी लो । घोने और पोंछुनेके बाद ऐंचर ऑयल, 


मरम्मत ] २१६ 


ऑलिव ऑयल ओर तारपीनके बराबर-वराबर सात्रामें 
लेकर एक मिश्रण बनाझो। पहली हो चीज़ोंको अलग 
अच्छी तरह हिलाकर मिला छो | फिर तारपीन सिलाकर 
मिश्रणको पतछा कर लो। कपडेकी गहीपर लेकर उसे 
सामानपर छगाश्रो । ऊच्छी तरह रगड्ो जिससे ग् न 
रहने पाये और उसके बाद साफ कपडेसे पोछ डालो | 
तब दूसरा कपड़ा लो, ठसे कई बार तहा लो, और उसपर 
स्पिरिट छिड़को । स्पिरिट अधिक न हो; कुल स्पिरिट कपडे 
में सोख ली जानी चाहिए। इस कपडेसे सामानकों रग- 
डनेसे लकड़ीपर चमक आ जायगी । जैसे-जैसे स्पिरिट उडती 
जाय, चैसे-वैसे दबाव चढ़ाते जाओ । 

(८) यदि पॉलिशसें कहीं फफोला उभड जाया हो तो 
डसे भी ठीक किया जा सकता है। जो हिस्सा ज़राब 
हो गया हो उसपर कच्चा अलसीका तेल लगाओ । तब उसे 
बारीक रेगमालसे रगठ ढालों जिससे यदि थोड़ा भो खुर- 
दरापन हो तो दूर हो जाय । जितना तेल फालतू हो उसे 
पाँच दालो भौर फिर श्रच्छी स्परिट-पॉलिश की कई तहें 
डो। यदि रंग न ठीक आये तो पॉलिशसें बिस्माक 
ज्राउन था अन्य उचित रंग मिलाकर एक बार सावधानीसे 
छगाओ | 


अध्याय १७ 
पत्चीकारी 


असली पद्चीकारी एक रंगकी लकदीमें गड्ढे काटकर 
उनमें दूसरे रज़्की लकड़ी बैठानेसे होती है । परन्तु इसकी 
नकल भिन्न-भिन्न रंगोंके स्टेनॉंके प्रयोग्से की जा सकती है । 
इस प्रकारकी रंग करनेकी प्रक्रिया विशेषतया उन लोगोंके 
ज्षिए सरल है जो चित्रकला अथवा पेंसिल और छुरुशका 
अयोग जानते हो! | यह आवश्यक है कि लकड़ीकी सतह 
अच्छी तरह साफ कर की जाय क्योंकि पॉलिश हो जानेपर 
किसी भी तरहकी ख़राबी अधिक स्पष्ट दिखाई देने ऊंगेगी । 

सरल पश्चीकारी --कामके चौढे टुकडेके ऊपर बारीक 
शेशसालको तानकर अच्छी तरह सुद्दीमं कल लो और 
लकडीको इसीतले अच्छी तरह रगडो । इसके बाद सतहको 
साफ़ पानीसे तर कर दो। इससे कदाचित रेशे उभड 
आयेंगे। जब सूख जाय, रेगमालसे फिर रगडो । 

यदि ल्कडी अब भी पानी छरूगनेपर खुरदुरी हो 
जाय तो पानीके स्टेन लगानेपर भी यही बात होगी। 
इसल्लिए एक बार फिर पानी लगाकर सूखने दो और 
रेगमाल करो। जो चित्र बनाना हो उसे पूरे पैमानेपर तैयार 
करलो । यह चित्र मौलिक अपना भी हो सकता है या 
किसी दूसरेके नमूनेपर भी गठा जा सकता है । ऐसे चित्र 


पश्मीकारी ] ९१३६ 


काग़ज़पर छुपे बिकते भो हैं। पदले गमूनेको मोडे मोमो 
काशज़पर ट्रेस कर लो। मोमी काराज़को ज़कड़ीके ऊपर ठीक 
स्थितिमें रक्‍्खो, लेड-पेपर ( ऐसा कागज जिसपर पेंसिलकी 
चूर घिल्र ली गई हो) उस -मोमी कागज़के नीचे धीरे-धीरे 
इस तरह खिसका ठो कि मोमों कागज हंटे नहीं। अब 
नमूनेपर कड़ी पेंसिछ या कोई भो नोकदार चीज़ फ़ेरते 
चले जाओ । मोमी काग़ज़ और उसके नीचेका काराज़ हटा 
दैनेपर अच्छी ख़ासी नकल रह जायगी। कार्बन पेपरका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

जब कोरी लक्कढियोंपर तूलिका और जज्ञ-स्टेनले चित्र 
बनाया जाता है, तो रह़के फैलनेसे रेखाएँ बहुत बारीक 
नहीं बन पाती । सादे, किसी भी द्वब्यमें घुले हुए रंगर्मे 
यही वात होगी। यदि यह अधिक तरल हुए तो रह 
फैलने ऊगेगा और चित्र ठीक नहीं उत्तरेगा । पानीके स्टेनॉमे 
ज़रा भोंद डाल देनेसे यह दोष मिद जायगा। स्पिरिटर्से 
घुले स्टेनका प्रयोग करना हो तो पॉलिश मिलाकर काम 
किया जा सकता है। 

काम करते-करते यह शीघ्र ही पता चल जायगा कि 
एक ही बार गहरे रंग लगा देनेसे वह बात नहीं आती जो 
दो या तीन वार हलके रज्लोंफो पोतनेपर आती है । 

शुरूशुरूमें बुद्धिमानोकी बात यह होगी कि अधिक 
परिश्रम व किया जाय, न अ्रधिक विस्तारसे जाया जाय । 


२१४ [ लकड़ीपर पॉलिश 


सीधे-सादें नशे था पिंत्र कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं । 
केषल चार ही रप्ोंके सहारे बहुत ही श्ररद्षा चित्र तैयार 
किया जा सकता है। चित्नकी रूप-रेखाके लिए काला था 
गहरा भूरा रंग ठीक होगा । किस प्रकार चित्र बनाया जाब 
इस विपयमें मत-भेद है। कुछ लोग पहले ज्ञमीन रंग लेते 
हैं, फिर छोटी-बढ़ी चीज़ोंका ध्यान रखकर ब्योरे भरते हैं । 
दूसरे लोग उलटी ही बात करते हैं। पहले ब्योरे, फिर 
ज़मीन । जो हो, पहले हलंका रह ही लगाना ठीक होगा। 
रंगको हमेशा लकडढीके रेशोंकी दिशामें लगाओ, आर-पार 
नहीं । 

रह् उड़ाये हुए चपढ़ेसे जो रंगहीन पॉलिश बनाई जाती 
है उसका उपयोग करो । यह बात बडे महत्त्वकी है । बहुत- 
सा अच्छा सामान केवल एक कारणसे ख़राब हो जाता है 
उसपर ऐसी पॉलिशका प्रयोग किया जाता है जो गहरे रह्नके 
चपड़ेसे तैयार की जाती है। कुछ लकडियोंपर तो इससे 
सारी कारीगरी चौपट हो जांती है। पानीका रंग देनेपर 
सतह खुरदुरी हो जा सकती है जो हानिकारक है। यदि 
खुरदुरी सालम दे तो उसे घिसे हुए रेगमालसे रगढ दो ॥ 
नाम मात्र कन्चे अलसीके तेलसे जरा खिकना को । ध्यानसे 
देखो कि कोई ऐसी जगह तो नहीं रह गई जहाँ पानीका रह 
छूगना चाहिए था और लगा नहीं, तब उसपर पॉलिशका हाथ 
दो । पोटक्लीफो खूब धुले हुए कपडेसे बाँधों। एक किनारेसे 


पच्टीकारों ] २१७: 


दूसरे किनारे तक पॉलिश लगाते हुए चले जाओ। दबाव सब 
जगह वराबर रहे । जब सब जगह पॉलिश हो जाय तो 
करडी पडढनेके लिए उसे यो हो छोड दो । इस तरहके कासमें 
अस्तरका प्रयोग आवश्यक नहीं है। चपडेसे ही अस्तरका 
काम लेना चाहिए ( देखो पए० ७४ )। 

स्टेनसिल--नकली पश्चीकारीका काम स्टेनसिलोंकी: 
सहायतासे अकसर किया जाता है, विशेष कर जब एक ही 
चित्र कई जगह उतारना रहता है । इसके लिए मोटे कागज़पर 
चित्र बनाकर रंगे जाने वाले भागको काट डात्ना जाता है 
और तथ बचे काशजको ( जिसे स्टेनसिल कहते है ) चपढेके 
पॉल्शिसे रग दिया जाता है जिससे काग़ज़ थोडा-बहुत 
जल अमेद्य हो जाय । स्टेनसिलको ल्कडीपर रखकर बुरुशर्मे 
बहुत थोढा रग (स्टेन) लेकर छुपछपानेसे लकडी स्टेनसिलके- 
कटे हुए स्थानोमें रंग जावेगी । इसके लिए विशेष (कडा) 
चुरुण मिलता है (चित्र२६, पृष्ठ ३२१) । 

यदि गाही ज़सीनपर हलके रंगकी फूल-पत्ती बतानी 
हो तो स्टेनसिल द्वारा फूल-पत्तीको स्वच्छु वार्निशसे रंग 
देते हैं। फिर लकडीपर स्टेन ऊगानेसे स्टेव और सब जगह 
तो लगता है लेकिन वार्निश लगे स्थानपर नही ऊूगता । 

स्टेनसिलके प्रयोगमें बुरुश बराबर प्रायः सूखा-सा ही रहे । 
अम्यथा रंग स्टेनसिलके नीचे फैल जाता है । स्टेमनसिलके. 
काममें स्प्रेगनसे बडी सुविधा होती है। देखो चित्र २८ (३) 


अध्याय १८ 
श्पिरिद एनासेल 


इस छोटे-से अध्यायमे यह बताया जाय्रगा कि सफेद 
और रंगीन एनामेंल चपडे और रंगसे किस तरह वनाए 
जाते है । 

थद्दि चीज़ देवटार, चीड या किसो दूसरी नरम 
जलकडीकी बनी हो और डसे सफेद कलई देना हो तो साफ 
सरेसके धोलमसें थोडी-सी ब्हाइटिंग मिला लो । कड़े बुरुशसे 
दो तहें दो | दूसरी तह दब ठो जब पहली तह बिल्कुल सूख 
जाय । तब पारदर्शी पॉलिशमें या रण उडाए हुए चपढ़ेकी 
बनी पॉलिशमें थोडा-सा बारीक-पिसा सफेढा या ज़िक 
व्हाइट मिलाओ । इस्तेमाल करनेके पहले इसे बारीक सल- 
'मल्तके कपडेसें छान लो । ऊटके वालोके बुरुशसे तहें देते 
जाओ और खुखाते ज्ञाओं यहाँ तक कि पुक ठोस, सफेद 
“रंगका धरातल बन जाय । तब उस पारदर्शो वार्निशर्से थोढा 
रह मिला दो और दो तहें दो। इससे खिलता हुआ चम- 
कीला रंग आ जायगा। 

जब धरातल कड़ा हो जाय और सूख जाय तब घिसे 
हुए पुराने रेशमालसे उसे रमड़कर ससतल कर क्लो; यह ध्यान 


स्पिरिट एनामेल ] २१७ 


रक्‍्खो कि लकड़ी न घिस जाय । तय सतहपर साधारण 
हड़से फ्रेंच-पॉलिश की जा सकती है । 

मखनिया रद्ग देना हो तो जिस सफेद रफ्की रह दी है 
उसमे बिल्कुल ही पारदर्शी वानिशके स्थानपर थोडी भूरे 
रहकी स्पिरिंद वारनिश सिलाकर काम करो । 

इसी तरह, इच्दानुसार हरे, नीले, भूरे, लाल और 
वूसरे गहरे रंगोंकी साधारण स्पिरिट वार्निश और फ्रेंच- 
पॉलिशर्म मिलाकर अन्य किनने ही रहोंकी “'झमोन” दी 
जा सकती है। पीले सौर हलके रड्रॉको पारदर्शी चार्निशर्मे 
पिलाना चाहिए । यदि सस्ता खनिज रंग काममे लाना हो 
( जैसे माठन अबर, रामरज, हिरमिजी मिट्ठी आदि ) तो 
पहले ब्हाइटिंग लगानेकी आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान 
पर सरेसमें ही रंग मिलाफर काम चलाया जा सकता है । 

बहुतसे एनामेल पे तैल-रक्न जो वाज़ारमें टीनके 
डिव्बोरमें बन्द किए बिकते है, साधारण सैलकी चानिशके 
दष्डपर ( देखो अध्याय ११ ) काममें लाए जा सकते हैं । 
इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक तह देनेमें कमसे-कम २४ 
घंरेका अंतर दो जाय । यद्यपि कुछ तैल-रंग बहुत ही अच्छे 
होते हैं तो मी अच्छी ठोल समतल जमीनके लिए अकसर कम- 
से-कम तीच तहें देनी पहतों हैं यदि कितो भागझो बादसमें 
झुबइलो करनी है नो ऐसा कहनेके पहड़े चोजूझ़ो बहुत 
दिन तक पडा रहते देना चाहिए जिपते कि वह कड़ी पड़ 
जाग। स्रिरित वानिशमें मिज्ले हुए एनामेज बढ़ी शीत्रतासे 


२१८ [ लकड़ीपर पॉलिश 


सूखते हैं और जो फ्रेंच पॉलिश करनेकी प्रक्रिया जानते हैं 
उन्हें इनसे काम करते हुए बडी प्रसन्नता होती है क्योंकि बहुत 
ही कम परिश्रमसे अच्छे-से अच्छा रह्ट आ जाता है और 
ज़मीन बन जाती है। इसके सिवा, ज़मीन ऐसी अच्छी बनतीः 
है कि यह सजाने और नक्काशीके लिए---चाहे हाथसे तैल- 
चिन्न बनाना ह। चाहे सोनेकी पन्मीका काम करना हो---बढ़ी. 
उम्दा चीज हो जाती है | ये एनामेल इस प्रकार बनाए जाते 
हैं--स्पिरिट-वार्निशमें सूखा रज्ञ मिलाया जाता है, फिर स्पिरिट 
मिलाकर पत्ता किया जाता है । यदि चमकरदहित एनामेल 
की आवश्यकता हो त्तो इसमें जरा-सा अलसीका तेल 
मिलाया जाता है था अन्तमे कासको बारीक पिसे हुए 
प्यूमिस॑ या अति सूचम एसरीसे घिसकर रप्ञकी शोख़ी कम 
की जाती है| 


उपयोगी नुसस्रे 
तरकीबे' और हुनर 


इसमें मजन, इच्र, फेस-क्रीम, साथुन, रोशनाई, लेई, 
सरेस, रण, वानिश, एनामेल. कलई, सीमेंट, सेलु- 
लायड, अचार-मुरव्बा, शरवत, घरेलू दवाये, 
गृहस्थी, घुलाई, फोटोग्राफी आदि पर हजारों नुसखे 
दिये गये हैं 
एक-एक नुसखेसे सैकडो रुपये बचाये जा सकते हैं 
एक-एक मुसखेसे हजारों रुपये कमाये जा सकते हैं 
ये सब नुसख़े अनुभवी विशेषज्ञों और विज्ञानाचायोंके 
लिखे हुए है 


सम्पाद क-- 
डा० गोरखप्रसाद ओर डा० सत्यप्रकाश 
प्रथम भाग में विज्ञानके! आकारके २६० पृष्ठ, 
लगभग २००० नुसख्रे ओर अनेक चित्र हैं, 
मूल्य अजिल्द २), सजिल्द २॥) 
ईद्वतीय भाग सितम्बर १६४९ में तैयार होगा । 


फल-सरक्षणा 
फलोंकी 


डिव्याबंदी, सुरब्धा, जैस आदि 


बनानेकी अपूर्य पुस्तक 


अनेकों अनुभूत रीतियाँ और नुसखे 
प्रत्येक गहस्थ के रखने योग्य 


इस पुस्तककी सहायता से बेकार खूब पेसा 
पैदा कर सकते 


१७४ पृष्ठ, १७ चिन्न, कपड़ेकी सुन्दर जिल्द, मूल्य १) 
सस्ता संस्करण, सजिल्द, ।॥॥) 
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